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(I.) 

INTRODUCCION. 

DE las cinco partes que abraza la Mineralogía , á sa- 
ber; Orictognosia, Geognosía , (¿uhmca y Geografía 
mineralógicas i y Mineralogía económica , se ha excluido 
en el presente tomo lo relativo á las análisis químicas y a 
los Reales de minas en que se crian los fósiles en esta 
América, por hallarse en mi traducción de las tablas mi- 
neralógicas de Kársten recien publicada, á la que me re- 
fiero:, aquí trataré principalmente de los caracteres de las 
dos clases de combustibles y metales, con alguna especifi- 
cación de sus criaderos y usos económicos. 

La Orictognosia comprehende la clasificación de 
los fósiles, sus caracteres y denominaciones. Creo que ha 
probado bien el referido autor en su prólogo que los ca- 
ractéres abstraídos de familias^ como el color verde, la 
blandura, untuosidad de la de ia magnesia, nada valen 
absolutamente parala clasificación, y quanto mas se re- 
pitan las análisis químicas, mas se ha de confirmar á mi 
parecer esto mismo; y asi he substituido en el principio 
de este tomo el sistema de Kársten de las dos referidas 
ciases , al de Wérner de las dos primeras que puse en el 
antecedente. El mismo Wérner juzgo que aprobaría mi 
proceder, que he seguido igualmente en las rocas. 

He tomado de la mmeralogia alemana de Widen- 
mann algunas descripciones y casi todas las operaciones 
con el soplete, por ser tan necesarias para distinguir los 
fósiles, sobre todo en pequeñas partes. Ningún carácter 
es superfino para este fin, y Wérner jamas ha declarado 
la guerra á ios caracteres físicos y químicos, pius siempre 
fea, dicho sin rebozo que eran útiles e® ciertos osos, y los 
Mineralogistas saben quales son, Y ¿qué otros mas curio- 
sos que los que trae el C. Haüy, como la luz roxa obser- 
vada por Sa+iSSuM, que dan frotadas ó golpeadas con el 
eslabón j y verde echadas en polvo sobre asquas las tre- 



(II.) 

mohínas, por exemplo la del cerro del muerto en el Real 
de San Joseph del Oro, que á primera visca parece pie- 
dra radiante? Hasta los caracteres empíricos tomados del 
criadero de un fósil, ó de otros mas conocidos que se 
suelen criar con él, según tas definen Wvíruer, Widen- 
riKuin y todos, sou Utilísimos., adviniendo que no se han 
llamado así por menosprecio , sino por ser los que usan 
comunmente los empíricos : esto no quita que si se quiere 
se llamen en adelante gco^nosticos , pera el nombre no 
auade valor á la cosa. 

Es cierto que Werner observo el primero los cru- 
ceros de hojas, y de aquí deduxo la forma de los frag- 
mentos mas comunes, como los cúbicos , octaedros , do- 
decaedros &c. ; pero desde este punto hasta determinar 
exactamente sus ángulos en todos los demás casos , obser- 
var su constancia, deducir verdaderos caracteres esencia- 
les , los únicos que puede haber y de que careciamos ab- 
solutamente , y derivar todas las cristalizaciones por ex- 
trañas que parezcan <> hay un paso agigantado, de suerte 
que casi le seria permitido al célebre sabio Haüy mirar 
todo el descubrimiento como propio y nuevo , aunque ig- 
noro donde lo presenta como tal : en todo caso la poste- 
ridad les hará la justicia debida. Las leyes del movimiento 
planetario se atribuyen á Képler , y las deduxo de las ob- 
servaciones de Tichó. ¿Quien dexa de llamar Ncuroniana 
á la atracción , aunque se funde su teórica en los descubri- 
mientos de Gaiilei y Képler ? Las ciencias son muy exac- 
tas en su reconocimiento, y agradecen siempre mas al 
que mas hace por ellas. 

Por ío que toca á los nombres de los fósiles, no 
me atreveré á justificar los que he usado j pero me pare- 
cen minos expuestos á objeciones que plata vidriosa , co- 
bre vidrioso , quando nada tienen qtté se parezca al vi- 
drb, pirita de cobre y pirita de estaño , siendo así que 
no dan fuego golpeadas con el eslabón , estaño igmso &c. 



(III.) 

SISTEMA MINERAL DE KÁRSTEN. 



Clases. Familias, 



Hl Com- 
bustibles. 



IV. Meta- 
les. 



Azufre. 
Betunes* 



Carbón. 

Diamante. 
Platino. 

Oro. 



Géneros. 
Azufre. . . . 

Petróleo. . ♦ 
Brea mineral. 

Pez mineral . 



Especi 



tes. 



Carbón de pie- 
dra 



f Común. 
L Volcánico. 

f Nafta. 
I Común. 

Terrosa. 
Elástica. 
, Eseoriosa. 

r Grueso. 
Hojoso, 
De Cárínel. 
Apizarrado. 
En barras. 
Lustroso. 
De pez. 
Pantanoso. 
Pardo. 

f Terrosa, 
l Fibrosa* 



f Blanco. 
I Amarillo. 



Betunmadera. 

Turba de Wi- 
denrtsami. 

Succino * . . . 

Lápizplomo. 
Antracita. 
Diamante* 
Platina, 

f Subido. 

Oro nativo. . . | De color de latón. 
^ Gris. 



Clases. Familias. 



IV. Meta- 
les. 



Mercurio. 



Plata. 



Cobre. 



( IV. ) 

Géneros* 



Especies. 



na- 



Mercurio 
tivo. 

Amalgama, 
Mercurio cor 
neo. 

Mercurio he 
pático- . . . 



Cinabrio- 



Plata nativa. 
Electro. 
Plata antimo- 
nial. 

Carbonato de 
piara de Wi- 
denmann. 

Plata córnea. 



f Compacto. 
- l Apizarrado. 

Obscuro, 
j Subido. 

•] Etiope mineral de 
L Wideninatm. 



Polvorilla de 
plata. 

Plata sulfúrea 
Plata agria. 

Rosicler , . . 

Cobre nativo. 

Cobre sulfúreo. 

Cobre abigar- 
lado. 

Cobre amarillo. 
Cobre blanco. 



f Común. 
I Arcillosa. 



j Obscuro. 
L Claro. 

Dúctil 
Común. 
l _ Hojoso. 



Clases. ' Familias. 



IV. Meta- 
les. 



Cobre. 



Hierro* 



( v. ) 

Géneros. 



Especies. 



Metal gris. 

Polvorilla 

cobre* 



de 



Cobre roxo * . 

Cobre ataba- 
cado 



Cobre azul. * 

Malaquita. . - 

Cobre azul de 
espliego de Son- 
neschmid. 
Cobre arenoso. 

Cobre verde. . 

Cobre verde 
ferruginoso . . 

Metal acey tu- 
nado. 

Hierro nativo» 

Pirita sulfúrea. 

Pirita magné- 
tica. 

Hierro magné- 
tico 



' Compacto. 
Hojoso. 
Capilar. 

f Terroso. 
L Endurecido* 

[Común* 
Estriado. 

f Fibrosa. 
L Compacta* 



r Común, 
LHidrófano. 

f Terroso. 
LEscoríoso. 



|> Común, 
j Radiante* 
1 Hepática, 
i Capilar* 



f Fibrosa. 

Común* 
[Arenoso. 



Clases. Familias. 



m Meta- 
les. 



Hierro. 



(VI.) 
Géneros. 



Especies. 



Menakan. 

Hierro titánico, 

. r ¡ r Común. 

Hierro espeja- ! * , 
i f 1 Apizarrado. 

' L Escamoso. 



r Espumoso. 

TT J Compacto. 

Hierro roxo, .< ^ , ,* 

1 Ocráceo. 

L Fibroso. 

Espumoso, 
i Compacto. 
Hierr °P arda -i Ocráceo. 

- Fibroso. 

TJ . . f Compacto. 

Hierro negro. . [ mh ^ 

Hierro espático 

'En barras. 
Granudo. 
Rúbrica. 
Común. 
Arriñonado. 
t Globoso. 



Hierro arcilloso < 



Sombra de Ve- 
necia. 



r 



Terrosa. 



Corita 



Tierra verde 
ferruginosa. 
Tierra azul fer- 
ruginosa. 

Hierro palustre 



l Apizarrada. 



' Pantanoso. 
Cenagoso. 
De prados. 



Clases. 

IV, Meta- 
les. 



Familias. 
Hierro. 
Plomo, 



Estaño. 



Bismuto, 



(VIL) 
Géneros. 

Esmeril, 

-Galena. * * . * 

Plomo bismú- 
4: Ico. 

Plata gris. . ^ 

Cobre gris. 
Plomo ;uuL 
Plomo pardo. 
Plomo negro. 
Plomo blanco. 
Plomo ver-de. 
Plomo aniño- 
nado. 

Plomo roxo* 
Plomo amarillo 
Plomo córneo. 
Plomo vitrió- 
lico. 

Plomo terroso 
amarillo . . . * 

Plomo terroso 
verde. 

Plomo terroso 


Plomo terroso 
roxo, 

Estaño sulfúreo 
Metal de Esta- 
ño. 

Estaño de Cor- 
tiuaílíes. * 
Bismuto nativo 

A 



Especies, 



f Común, 
L Plumbago. 



[Obscura. 
L Clara, 



r Desmoronadizo. 
[Endurecido. 



f Desmoronadizo, 
t Endurecido. 



Clases. Familias* 



IV. Meta- 
les. 



Bismuto. 



Zinc, 



Antimonio, 



Cobalto. 



Nikelo. 



(VIH.) 

Géneros, 



Especies. 



Bismuto sulfú- 
reo. 

Ocre de bis- 
muto* 



Blenda. 



f Amarilla, 
j Parda. 
* ] Negra. 
L Testácca. 



Calamina- 
Antimonio na- 
tivo. 

Antimonio gris 

Antimonio ro- 
xo. 

Antimonio 
blanco. 

Ocre de anti- 
monio. 
Cobalto gris. 
Cobalto lus- 
troso. 

Cobalto blanco 
Cobalto terroso 
negro 

Cobalto terroso 
pardo, 

Cobaltotcrroso 
amarillo. 
Cobaltotcrroso 
roxo 

Metal deNikeio 
Ocre de Nikelo 



f Compacto. 
I Hojoso. 
1 Estriado. 
L Capilar. 



f Desmoronadizo. 
I Endurecido, 



f En revestimiento. 
L Estriado. 



Clases. Familias. 



(IX.) 

Géneros. 



JV, Meta- 
les* 



Marganeso. 



Molibdeno. 
Arsénico. 



Schcelio* 
Uranio. 

Titania, 



Especies. 



Ataban dina sul- 
fúrea de Rio, 
Alaban dina 
gris. 

Alabandina ne- 
gra 

Alabandina es^ 
pumosa. 
Alabandina 
roxa 

Molibdena, 
Ocre de molib- 
deno. 

Arsénico na* 
tivo. 

Arsénico pía- 
toso. 

Pirita arsénica!, 

i, ^ 

Oropímente > . 

Flores- de arsé- 
nico. 

Scheelino* 
Vólfran. 
Pezblenda^. 
Uranio micácea 
Ocre de uranio. 

Chorlo titánico 

Metal de titanio 
Nigrino* 



Estriada, 
Hojosa, 
Compacta. 

f Desmoronadiza, 
t Endurecida, 



f Granuda. 
L Compacta. 



f Metal blanco*. 
L Común. 

f Amarillo. 
IRoxo. 



f Común, 
i Hojoso. 

f Común, 
^ Espático. 



Clases. Familias. 



IV. Meta- 1 Telurio, 
les. 



Cromo* 



(X.) 
Géneros. 



Telurio nativo. 
Metal escrito. 
vTetal amarillo.. 
Metal hojoso. 
Síderocromo. 



Especies. 



(XI.) 



TABLAS DE LAS ROCAS. 



Clases, 
L Primitivas. 



Formaciones, 



1L De transición. 



QL De capas. 



IV De la forma- 
ci^a dei trap. 



Granito* 

Gneis, 

Micapizamu 

Caliza. 

■Sienita. 

Serpentina. 

Roca verde* 

Pizarra. 

Pórfido. 

Quarzo. 

Roca de topacios. 

Pizarra* 

Roca verde* 

Siíizapizarra. 

[Caliza. 

Vacía gris* 

Pizarra. 

Arenisca antigua*, 
Caliza Alpina, 
;Salgema. 
Yeso antiguo. 
Caliza del monte Jura- 
Arenisca moderna. 
Yeso moderno. 
Caliza moderna* 
[Creta* 
Basalto* 
Carbón. 
Almendrilla, 
Pórfidopizarra. 
Roca verde* 
Toba basáltica* 



Clases. 
V. De acarreo* 



VL Volcánicas. 



(XII.) 

Formaciones. 



Brecha. 
Toba caliza. 
Lavaderos. 

País de colinas y llanos. 

Propias , pseudovolcánicas y acarreadas. 



f 
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(I.) 



PARTE DEMOSTRATIVA. 



C¿^5E JZZ: COMBUSTIBLES, 
AZUFRE. 

L COMUN. 

AMarillo de azufre. 
En masas , diseminado y cristalizado en dobles pi- 
rámides quadrangulares agudas y obliquángulas con caras 
lisas y lustrosas: las de Conü son grandes, (*) 

Por dentro #t**de lustroso poco 
una ajppoift^da lustro d a ¿ümwnite . < / . m 

Textura compacta desigual de grano grueso y fino, 
que pasa unas veces á escamosa gruesa y otras á concoideas 
Fragmentos algo . agudo s. ' - W ' * ^ ***(4fl 
Fuertemente trasluciente :* quando es semitranspa- 
rente tiene doble refracción muy fuerte aun al través de 
tíos taras ^Á^^^^^^i^^^ (¿y 
Muy blando: ^oco agrio! muy quobradiw y poco 
pesado, que se confunde con ligero; peso específ. 2,0332.^ 

Casi siempre en yeso en ríñones, los que pesan á 
veces algunos quíntales; también en cristalitos sobre betun- 
madera, y en quarzo celular en Cadcreyta. , tjh >™>s>, * ^ 

(*) Lis variedades que trae Haüyson: octaedro cuneitbrrre, ó poco 
truncado en los vértices., ó fuertemente en \us arisras de la base fornyjndo un 
prisma quadrangular , ó truncado en las dos esquinas obtusas de la base, ó 
en Jas des aristas agudas de cada pirámide , y este y el ordinario apunta- 
dos con cjuatro caras , y el último con las esquinas del vértice poco trun- 
cadas. 



(2.) 



TIL VOLCANICO, 

SU color algo mas claro que tira á gris. 
En estalactitas y en floie^^.»^#^ *y 
Por dentro poco lustroso» '¿ *&'¿**i\* >* { tfr&fáj 
Apenas trasluciente. / e ■<< 

Uno y otro dan frotados un olor particular, y mas 
ó ménos electricidad resinosa. . 

BETUNES. 



PETROLEO. 



1 NAFTA. 

("1 ÍUS amarillenta clara. 
X Bastante transparente. 
Perfectamente liquida. 

Untuosa: flotante; pes. esp. 0,8475 según Haüy. 
líe un olor fuerte , pero agradabíe. 
Se disipa al ayre libre. 

Atrae la luz de una vela empezando á arder á al- 
guna distancia. 

Se halla en el mar Caspio. 

Ta nafta de aquí , que manaba de los cimientos de 
la obra del Convento junto al Santuario de Guadalupe , es 
amarilla de cera y transparente ; pero no sobrenada en el 
espíritu de vino, como quiere Widenniann con Boulduc, 
pura lo qual fuera menester mezclarlo con mucha agua. 

II. COMUN, 



INTEGRO pardusco, ó quizá también pardo musco* 
jj% Líquido que se espesa con el tiempo. 

De lustre de cera. . 

Turbio que confina con opaco : mo/^untuoso : flo- 
tante ; p.% esp. 0,8783, 



¿21 






(V 

■ ^^^^^ ^ ^ 



J 



Í3-) 

Su olor mas bituminoso que el del anterior. 
En montañas de capas. - / - . < (// 

Abunda junto al Mar Caspio , en Persia, Langüe- 
doc 5 Italia é Inglaterra. 

BREA MINERAL, Maltha y pissasphahmn* 

NEGRA pardusca. 
Entre líquida y sólida. 
Poco lustrosa de lustre de cera. 
Opaca : untuosa y muy viscosa : flotante que con- 
fina con ligera. 

Quando está reciente se puede estirar. 
Es un petróleo que se endurece mas y mas con el 
tiempo y y se vuelve pez mineral. Arde al fuego. 

PEZ MINERAL. 



I. TERROSA* 

DE m pardo musco, 4 f ¿*<"<>**^- 

En masas. 

Bgg dentpa mate. T * &^&L>&*** : 

Textura catre terrosa y desigual d»ggftnofi eo. ¿jn****** 

Fragmentos romos. t ^ ********** 

Adquiere lustre pora - crib óla raspadura* 

Muy blanda c^dócií : ilntuosft-y lig a w :/- **** 

Arde con llama y da olor bituminoso. 

. i^'.^^jj ELÁSTICA. &) 

SEGUN Haüy parda y opaca en masas; trasluciente y 
naranjada en laminitas : lustrosa donde se corta : fá- 
cil de comprimir con los dedos^ aunque la hay también 
dura y quebradiza : arde con llama clara y poco olor bi- 
tuminoso. 

III. ESCORIOSA. Asphaltum* _ 
THVE un negro pufo* * * t ,*f A (3) 

A^J Por dentro resplandeciente de lustre de cera. 

k»-tt< 4¿&a~ ***** B V ' 



Textura concoidea perfecta. 
Fragmentos algo agudos. 

Opaca ; muy rara vez trasluciente en los bordes. 

Conserva su lustre jen^a 'raspadura. 

Confína con muy blanda : dócil. 

Quebradiza: untuosa: ligera; peso específico 1,1044. 

Fácil de electrizar por frotamiento á diferencia del 
carbón que es menester aislarlo. 

Se halla en el - Mm? Muerto, on- Saalfeld ¿ Suocfci ^ y 
otrooparagos. <*Msá * <v fwjef$f**f? - ** 

CARBON DE PIEDRA. 4i uiiú ¿ IwnügiM u 1 . 
t GRUESO. 

NEGRO o^ m que unas vacas tira á pardu s co y ot - ms 
a imgpo agriaa d o » a& ■> - - ^ - - w '-'>'< 

En masas. 

Por lo común poco lustroso de lustre de cera. 
Textura principal desigaal -de^giaftQ gimoo que 
parooo inclinarflo & pizarreña,. & ru/í ± ¿ } * ^^^A Ki : , r (¡y 
Fragmentos romos. 

Adquiere mas lustre con la raspadura. 

Blando :* ágrio a muy quebradizo : poco frió. 

Ligero que se acerca á poco ; pesado én general 
álgo mas duro y pesado que los demás : quemado dexa 
mucha escoria y es el mas malo, 

v hojoso, 

NEGRO puro, aunque en las raxas tiene mas comun- 
mente que los otros los colores de pavo real y de 
hierre ^a -¥ t>ftftdo / - ' 

En la textura principal resplandeciente y á veces 
espejado ; en la transversal lustroso: la primera hojosa pla- 
na ma guí a no s perfecta ; la última por lo común algo 
desigual 

Fragmentos trapezoidales ó imperfectamente cúbi- 
cos; ¿*? t <* /se0£€£*~*&r vWv/y - 



(Al 





Mt^» <¿?Sz£*¿^ ofel 




- - — 



7* í ^^^^?vraEs — 

— - ¿í>. 



ITT ¿?¿f??z&o*z _ _ 

^^w^^ 



^¿r 



CP 



(ff y V^Tl^*^^»- 




/V/ yiií^^ 

a&&*m+* ***** ^^^W^^^^^- 




Blando: al go ágno i muy quebradizo: poco frío: 
ligero; i? 4 a /T. f ¿ c * & m ^ •.<-■'- 

Da escorias por la combustión, 

DE CÁNNEL. . r 

Enmasas- ^> t ^W^ 
Por dentro poco lustroso^de lustre de cera. 
Textura en grandes concoides y planas , aunque á 
veces salta con textura igual y en tres direcciones que se 
cortan casi en ángulos rectos, resultando fragmentos para- 
lelepípédeos y cúbicos grandes. ¿ 

Toma mas lustre con la raspadura. ^A¿tf.J¿?y c {3) 
Entre agrio y dócil. 

Menos quebradizo que todas las demás especies de 
carbón , y así se usa para tornear, como el de pez. (U f / 

Se halla en la provincia de Lancastre y otras de 
Inglaterra é Irlanda. 

II*Í. APIZARRADO. 

TkTEGRO puro que se^acerca á veces á negro agrisado : 
xH| con los colores del foco iré , y de la cola de pavorcaL 
En masas. 

Lustroso que pasa á poco lustroso de lustre de cent. 

Textura principal pizarreña gruesa y bastante pla- 
na: la transversal igual y concoidea plana é imperfecta, 4&J 

Fragmentos esquinados indeterminadamente y en 
rodaxas. 

En la raspadura algo mas lustroso. - ¿* 
Poco agrio. 

Algo ^lebradizo y algo mas pesado que Ios-si^ 
giüontüD . *bi£$f**+ ; &. Jí 3¡¡ * í ¿* / — - ¿ / &} 
\t EN BARRAS. 

POR lo común negro piirOj solo rara vez pasa á negro 
pardusco, f &&***s¿*¿$' ^ €>t >¿ (&? 
En masas y por dentro lustroso Am kintrci de cor a. 
Textura concoidea pequeña mas ó menos perfecta. 



(6.) 

Siempre con partes separadas en barras paralelas 
algo curvas, que varían desde delgadas hasta muy gruesas, 
con las caras de separación baotuntc liotiD y poeo luotpooas »(>-' 

Blando .^grio. 

Muy quebradizo , y sobre todp las barras muy fa* 
ciles de separar unas de otras. , 

Ligero; //Jtt^ jajm^/^^r^ • ~- ¿<t<r- . 

Muy raro , solo en Hesse* 

v^^v^ir. LUSTROSA 

NEGRA de hierro que las mas veces tira algo á par- 
do : rara vez tiene ios colores del hierro pavonado. 
En masas, y muchas veces algo resquebrada con 
varias cavidades prolongadas agudas en su interior. 

Por dentro lustrosos, á veces resplandeciente de 
lustre metálico. 

Textura en concoides perfectas y grandes, rara vez 
pequeñas : las caras de las grandes concoides por lo común 
algo ásperas ó un poco escabrosas. 

Fragmentos esquinados indeterminadamente y agu- 
dos; algunos en rodaxas. 

Blanda: agrie* quobmdiBO, ffc ~ *&»~<f-*fi) 
Suena algo en pedazos delgados. 
Poco friay ligerct¿.4r tff&ff A fá&esean > 
^ ciiu en Ncu fehatel y cj tfamj*** 
* f*¿ 
VIL DE PEZ. 

NEGRO puro, y en algunas raxas que suele tener á lo 
largo negro pardusco obscuro. 
No solo en masas , sino también en chapas delga- 
das , y aun en forma de pedazos de madera. 

Por dentro resplandeciente, aunque á veces solo 
lustroso de lustre de cera. 

Textura en concoides grandes y planas , y en al- 
gunas de las raxas longitudinales cieñe un aspecto fibroso 
de madera. 

Fragmentos algo agudos. x 
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El menos ágr o de todos: algo qu e bra d iz o. /. ^^ ff/ 

Suena algo en chapas. 

Poco frió : ligero: < ' "'V- / ' V 

Es el azabache, de que se hacen varias cosas: este 
y el anterior dan cenizas. 

Lo hay muy bueno en Wirtenberg y en Hesse. 

El C. Haüy separa el azabache como género apar- 
te , porque conforme á los experimentos de Vauquelin da 
un ácido por la destilación en lugar de la amonia que da 
el carbón. Pienso que mejor lo darán los siguientes por 
haberles quedado mas partes leñosas. e*>* | 

V«. PANTANOSO. 

PARDO musco que á veces pasa ya á negro pardusco. 
En masas, pero siempre muy raxado y resquebrados 
Por ¿antro coto luortomuiite c e ntellante . *•* "ZK* te) 
Su textura longitudinal pizarreña imperfecta,; íá 
transversal igual , que á veces se acerca á concoidea plana. 

Salta comunmente en fragmentos trapezoidales ^ 
que se acercan mas ó menos á rombo i d^U s. 
Lustroso en la raspadura. 
Blando que pasa á muy blando: dócil. 
Extremamente quebradizo y mm ligero quo todo» , (fj 

IV PARDO. 
EGRO pardusco y pardo musco obscuro. 
En masas; A**'*?/ &*hée&&5¿ > ^. * 

Lustroso en la textura transversal, y poco lustro- 
so , y aun solo centellante en la longitudinal , siempre de 
lustre de cera. 

La textura transversal concoidea grande y bastan- 
te perfecta ; la longitudinal piaMüghi ? la qual muestra to- 
davía la antigua estructura de la madera , pero menos que 
la betuntñaderá, 

Fragmentos poco agudos: * * & a pi 
Lustroso en la raspadura. 

Quebradizo: poco frió y ligero; # • * ) J h 




(S.y 

I >:e y el anterior forman el paso á la betunmadera.//; 
BETUN MADERA. 

I TERROSA. 

COLOR pardo musca claro, - - / , Y 

BarticHi-.a»' -pulverulentas y mates que tiznan foco y 

II FIBROSA, 

COLOR pardo musco, e a 4o -interior- nogro pardusco. 
En figura de' miidüm ? pbr'Iü^comuu aplastada coma 
si ibera pizarreña. 

La textura poc?o Imferomi de tsua' tapióte da luctrc 
di aeda ^ y fib g ofiaipnraíultt recta ¿curva . 

Fragmentos en astillas; ****** ^?^yé^ f 
Toma lustre con la raspadura. y&&v 
Llanda y liger^c^//^ ^zv^r ( ¿v 
No se raxa al través como el carbón pardo que 
forma el paso. 

La bet Llamadera .se aprovecha como combustible, 
aunque da un olor muy desagradable, y también por el 
alumbre que domina en su formación que es la d^acarreo, 

TURBA. 

^jrrERNER ni Rársten no traefr la tur ha i pero es muy 
w "común en los pantanos: su alteración es esencial, co* 
mo la de la betunmadera , y la hay antigua , como la com- 
puesta de fucos ó plantas marinas , y la que pasa insensi- 
blemente al carbón pardá , por cuyas razones la cita Wi- 
denmann, y la describe como sigue: 

De color pardo musco ó negro pardusco. 

En masas. 

Blanda y porosa en su criadero , y sa llena de ra- 
xas al secarse. 

Centellante y poco lustrosa de una especie de lus- 
tré de cera, 

Textura desigual de grano mediano y pequeño. 



6® 



1/ á¿íf €^£^^S^¿¿a 





, ^^^^^^^^ 

^"^t^s^ ***** ^ 




^ ^V^^ 4t*^<* <s¿S^ 




I 



m 




he. 





Fragmentos muy romos* 
Opaca. 

Blanda y muy blanda. 

Quebradiza. 

Arida, áspera y ligera. 

Consta de raíces, tallos y hojas de plantas gramí- 
neas como la car ex caespitosa^ y de musgos como el spha- 
gnum palustre^ penetrados de betún y mas ó menos des- 
compuestos» 

SUCCINO. 
I, BLANCO. 

BLANCO amarillento que se acerca á amarillo pajizo- (9 
Por dentro ímítc^M íuslreríle cera. 
Textura concoidea-, > - / / ' 
Trasluciente? y t w ¿5? i ¿u/ < f* y* 

Es raro. 

II. AMARILLO. Etectrum* 

AMARILLO de cera ó melado que tira á veces mucho 
á rOXO, /^^^ A^ *3S&V*m s^^j?¿r<* >( ? 

En masas y en pequeños pedazos romos ó rodadosfí/ 
de superficie áspera , poco lustrosa y mas obscura que el 
interior. 

Por dentro resplandeciente casi de lustre de cerd. 
Textura en grandes concoides y perfectas. 
Transparente» 

Blando ; sin embargo hace rayas en la goma copal, 
& 0 Agrio, quebradiz¿ ffi%fafd : p. esp. de 1,078 á 1,085. 

Frotado da olor agradable y electricidad resinosa: 
arde al fuego con humo blanco oloroso: se usa para ador- 
nos , barnices y medicamentos. 

En las Costas de Pr Lisia en el suelo de las' capas 
de betunmadera. 

Según el C. Desormes en sus excelentes experi- 
mentos con el aparato de Volta (tomo 37 de los Anuales 
de -Chira.) tanto el succino como el azuí re pulverizados y 
lavados en agua hirbiendo, y remolidos después con agua 



(10.) 

destilada teñida con el xarabe de violetas, la ponen ver- 
de. Lo mismo observó antes Vauquelm triturando el cris- 
tal de roca con el mismo xarabe en un mortero de ágata, 
cuyo fenómeno explica Desormes por la electricidad con- 
traria que adquieren las porciones; que se despulen con la 
trituración, desuerte que electrizándose positivamente el 
cristal de roca frotado, las partes que pierdan el pulimen- 
to se electrizarán negativamente, y de aquí resulta la 
amonia que encontró en el residuo evaporando el agua con 
que habia triturado el azufre, 

CARBON. 

LAPIZPLQMO* Grapbit^phmb.agine. 

NEGRO de hierro claro que tira á gris de acero. 
En masas y*4ioominado. 
Por dentro, peco lustroso é~ centellante do luotrc 

Textura principal pizarreña y la transversal" cfofr - 
igual de grai i g pequeño- y Uno y y luiuu. ? 

Fragmentos, romos, y rs< ^ </c**. 

A veoeo tien q - parteo coparadao granudaa muy finas» 

Adquiere lustre metálico con la raspadura. 
Opaco. 

Tizna y se escribe con el perfectamente. 
Muy blando y dócil 

Algo quebradizo: untuoso * w *r-«*sfc iej 

Poco pesado pasando á ligero: peso esp* del de 
Inglaterra 2,0891 •> 2,2456 del de Alemania. 

Se halla en capre-cntciai 1 yin-k r í*l> vio ta cfi ojos 

Para hacer los lapiceros se cuece con aceyte y se 
corta la masa : los deshechos se funden con azufre para 
lapiceros ordinarios , que arden á la luz: en general quan- 
to mas viejos son mejores. 

Frotando con él el lacre ó la resina hasta que la 
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ennegrezca no le comunica electricidad ninguna , quando 
la molibdena se la comunica positiva según Raüy. 

ANTRACITA (*). Antracolithe. Pseudantraquita : 
pag, 83 del 1 tomo. 

NEGRA de hierro, U *- & *4*<arí d &ir/s 
En masas y dioerniimda. r^y^e^-J^A , ^ 
Por dentro lustrosa ó resplandecientre de lustre 
metálico perfecto. 

Textura principal pizarreña ourva » ■ lo-* trnnnve ^ oal 
cocí rtüfiiffufll granu gaiu^o á iniporfogiamantc hojosa 

Fragmentos algo agudos ó en rodaxas! a tvwfcyJ 
Opaca. 

Tizna y señala poco. 
t c Muy blanda: algo agria. 

Sumamente quebradiza. 

Untuosa y ligera i peso específico 1,8. 

Eléctrica por comunicación, y da chispas según 
Haüy acercando á ella un excitador quando está tocando 
á un conductor electrizado. 

Muchas veces con quarzo en,¥fcfcas como en Hun- 
gría, y en capas enteras en otrciy paruis . ♦ 

DIAMANTE. 

A La descripción de la pág, 5 del primer tomo de es- 
tos elementos se puede añadir con el C. Haüy que 
ti^ne quadriple crucero de hojas, refracción simple, y que 
aun los diamantes brutos, cuya superficie es áspera, ad- 



(*) Yo había pensado llamar á esta carbonblcnda, aunque siem- 
pre era voz híbrida como perlaespato en lugar de espato apizarra- 
do, braaoespato en Jugar de espato alabandinndo - 7 pero el nombre 
griego antracita es u^a voz sola, como se requiere para los géne- 
ro?. Si se llama blenda carbonosa con el Sr, Hcrrgcn y qualquiera 
Cré&tá ^úe un mcLal de zinc impregnado de carbón; por lo mis- 
mo ia¿iipoco llamo blenda córnea á la hcrnblcnda , ni blenda pícea 
á la [i.zuljiida o pitbMlsndé de los Ingleses, y ademas porque di- 
versos géneros piden diversos nombres* 

c 
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quieren por el frotamiento electricidad positiva, á dife- 
rencia del quarzo y las que llaman piedras preciosas , que 
adquieren electricidad positiva estando pulidas, y negati- 
va estando sin pulir. Esto se puede atribuir con Haüy á 
que los mismos bordes de las hojilias que constituyen las 
asperezas ó desigualdades son lisos y pulidos, con o lo in- 
dica el viso que despiden moviendo los pedazos á la. luz* 



CLASE METALES. 
PLATINO. 



PLATINA. 




OLOR gris de acero claro que se acerca mas ó me- 
nos al blanco de plata* 



El Sr. Ulloa la vio eji su roca: lo común es en gra- 
nos redondos pequeños y muy pequeños aplastados. 

Por fuera lustrosa do l w ctro mutalieo . •// ■* «« 6? 
Mas lustrosa y aun resplandeciente en la raspadura. 
Blanda que se acerca á semidura* 
Dúctil. 

flexible. 

Muy pesada ; peso específico 15,6017.^ 
Se halla con granos de oro y arena fina magnética , 
que pueden servir de carácter empírica 

Escalígero en el siglo 16 parece que habla de la 
platina con el nombre de auricbalcuni^ diciendo que resis- 
te mucho al fuego, y que se halla en Honduras. Aunque 
este no es su criadero, pudieron muy bien llevarla allí, co- 
mo hoy la llevan del Chocó y Barbacoas á Quito, Carta- 
gena, Barbada &c. que muchos confunden unos con otros. 

ORO. 

NATIVO. 
í. SUBIDO. 

TpYE color de oro subido, ? r* • * - / . . . n xfr . . / 
Xjfi Muy rara vez en masas, comunmente diseminado 
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y en pegaduras, ea granos ó pepita^ á veces nudeso,*** 
jpiiati ¿ iüftinüwtOTfr, doLidríúco ^ reticular 9 en hojiluis ci&í^yw 
la SLipcríicie muy finamente encostrada y rara vez crista- 
lizado. 

En pequeñas pirámides triangulares sencillas, á ve- 
ces truncadas fuertemente en el vértice (*), y en muy pe- 
queños cubos, « i? * fH*J&&* jfip*pf£4 ej /^y* " -4?) 

Por fuera lustroso ó poco lustroso de lustre metá- 
lico. 

Por dentro poco lustroso del mismo. 
Textura ganchosa. 

Lustroso y aun resplandeciente en la raspadura. 
Blando: dúctil: flexible: muy pesadd/ 'Es el mas 

puro» — - ¿t'¿ t ?* % /* r <i +t¿* ¿&x¿ ít & &¡*jfr£&¿BS£ f / 

11 DE COLOR DE LATON. 

AMARILLO de latón claro qi*> ti r a á blimoo , Jt^At^^^ 
B i aeroinad^ e n ■pogadura s-y- capilar 3 on ho jiUas,^ 
parece que es propia de él la tabla hexágona con las caras 
terminales puestas obliquamente (octaedro segminiforme 
de Haüy), — 1 > * A. vv.-í,*/ .rn-.vvT/iy ^í/ v* 7 ^/ fy) 

Está ligado con plata. 

III, GRIS. í se 

AMARILLO de latón,, clapo - y - bax o tirando alge á gris. k 1 u 
En muy pequeños granos aplastados con la superfi- 
cie algo áspera y poco lustrosa^ - - * \S &&z* 
Peso específico 18,000. 

En el mismo criadero de la platina , y según el Sr. 
Proust, es un oro verde nativo igual al de los joyeros, 
pues ensayado al soplete con bórax tifie el vidrio como el 
hierro* 



{*) Haüy cita el octaedro regular ó trancado en los vórtices, 
y el cuiiclíbrme 3 que están úa relación con el cubo y el tetraedro, 
y h doble pirámide octágona apuntada cuu quatro caras del gra- 
nate, que por su pequenez, no pudo asegurarse si tenia los misinos 
á;i zulo*. 
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£ a halkvri opo en mortfaxñufr - pHmitWQa, de fr'fltwi- 
e i en y dü QapíiG on vetao yoapar^ . comunmente ooo qum- 
ae-y pirita * oiüfúr o» $ ram vea - coa espato callao» 

MERCURIO, 

NATIVO. 

|1LANC0 de estaño. 

J5 En globulillos diseminados. 

Resplandeciente de lustre metálico. 

Opaco. 

Líquido sin mojar. 
Muy frió al tacto. 

Muy pesado ; peso específico 13,581. 

En el Palatinado hay ampollas de cinabrio roxas 
por dentro, negruzcas por fuera con azogue nativo en lo 
interior. Wérner tiene un pedazo raro en que los globuli- 
tos de azogue están revestidos de películas cristalinas y 
agrupados muchos con hierro pardo ocráceo; también el 
mercurio córneo lo reviste ottas veces en am pollitas seme- 
jantes : quizá en aquel caso el azufre y en este los ácidos 
sulfúrico y muriático se combinaron con el mercurio. (iJ 

AMALGAMA. Pella natural 

ENTRE blanca de estaño y de plata. 
Diseminada, en hojilias pegadas y en glóbulos, y se~ 
gun Haüy en octaedros coa las aristas poco truncadas, ó 
fuertemente truncadas formando dodecaedros romboida- 
les, y estos á veces con sus aristas también truncadas, y 
lo mismo las esquinas del octaedro supuesto primitivo, f?; 
Por fuera de resplandeciente á poco lustrosa. 
Por dentro lustrosa y resplandeciente de lustre 
matálico, y varia su consistencia desde semilíquida hasta 
sólida según tiene mas mercurio ó plata en su combina- 
ción: aquella se dexa apretar, y esta salta y tiene textura 
cv/iicoidea pequeña: entrambas crugen cortadas coa un 
cuchillo. 



Muy pesada. 

MERCURIO CORNEO. 
Véase la pág. 159- del primer tomo. 
MERCURIO HEPÁTICO 



l COMPACTO. 
T^NTRE gris de plomo y roxo de cochinilla obscuros. 
JJv Generalmente en masas, quizá también diseminado. 

Por dentro poco centellante de lustre metálico, casi 
solo semimetálico. 

Textura igual que pasa á desigual de grano fino. 

Fragmentos poco agudos que se gastan fácilmente 
en los bordes y esquinas. 

Opaco. 

Raspadura roxa de cochinilla obscura y lustrosa. 
Blando: alg& dócilVmuy pesado* Solo en Idria y 
en el Real de Tasco. \ >*&m <* t v & ■ > *< <~ w - c * * ; y? 

II. APIZARRADO. 

TIRA mas á roxo que el anterior 7 y al mismo tiempo 
algo á negro. 

En masas, , fon 1 * ^ < y> < < y J*fw*&*+*x$ ) 

En las raxas de la textura "pizarreña lustroso de tfy 
lus t i ' c que oc - aeoroa a m i tálieo: la textura transversal fuer- 
temente centellante de lustre- semimetálico. 

■ Textura principal pizarreña en láminas curvas 
gruesas y cortas : transversal iguah 

Fragmentos esquinados indeterminadamente , ó en 
pequeñas rodaxas. 

Opaco. 

Raspadura lustrosa , y entre roxa de cochinilla y 
escarlata. 

Blando : entre agrio y dócil. 

Sumamente quebradizo: muy pesado;-' § tt*~*xCéZ9sfi$ 



CINABRIO (*). 



I. OBSCURO, 




0X0 de cochinilla que pasa por ua lado al de car- 
. min y por otro á gris de plomo. 



Comunmente en masas y diseminado, á veces en 
pegaduras, rara vez nudoso y con freqüencia cristalizado;// 
p » tf» *¿(6 se distinguen bien los cristales por su pequenez y 
estar muy incorporados formando comunmente películas 
encostradas ¿s***j & fe* <?W.~fs+ % , - r 

Pot fuera ■!« ajótal e s resplandecientes » 
Por dentro lustroso <3 poco lustroso y y aun cente- 
llante, según la textura: ios primeros de lustre de diaman- 
te , el último de lustre semimetálico. 

Textura imperfecta hojosa y aun perfectá^y pa- 
sando á una especie de hojosa curva ; á veces compacta y 
desigual de grano gruooo y pequeño, u w ¿ &i i) 
Fragmentos algo romos que se gastan con facilidad* 
El hojoscVÜene partes separadas granudas peque- 
ñas y finas aunque algo confusas; / r* > u 

En masas opaco, rara vez trasluciente en los bol- 
des y exi cristales semitransparente. 

Raspadura lustrosa y de un roxo de escarlata sucio. 
Muy blando que pasa á blando: dócil 
Quebradizo: muy pesado; peso específico del de 
Almadén 6,9022;. á & / $&&J>f? 

(*) De Kinnabaris, y según algunos do Kinabra mal olor, por 
el que suponían desprenderse al arranearlo. No conozco mas que 
el de Idria^ que llama Born cinabrio alcalino y que de olor hepático 
por frotamiento. 

(**) La cristalización que da el celebre Haüy es el prisma 
hexágono regular cono biseladas Us aristas alternas de cada base, 
alternando las de la superior con las de la ulterior, tan fuertemente 
que se tocan los bisclaurientos. Este cristal redondeado e incorpo- 
rado en la matriz, parece á veces cubo. Pero en un pedazo de Guart- 
cavelica que me dio el Sr. Barón de Hamboldc hay pequeños te- 
traedros perfectos de caras lisas» 
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ComnnmQntQ con aaegu e- n a tiva ,ocro de hierro y 
pífita on montañas do *&&m&&& y d e- c apas -. 

El niemi acoralado ( korallen ertz) es betunpizarra 
con cinabrio diseminado según Wérner; pero Kársten y 
Widenmann lo han visto con petrificaciones de pequeñas 
conchas* 

II. SUBIDO. 

1"\ OXO de escarlata subido. 
\^ masas y diseminado, rara vez en pegaduras* 

Centellante de una especie de lustre de seda 7 mu- 
chas veces mate. 

Textura entre fibrosa y terrosa finas ; la principal 
mas fibrosa y mas terrosa la transversal. 

Fragmentos algo romos que se gastan fácilmente. 

Opaco: tizna algo. 

Mas lustroso en la raspadura. 

Muy blando, en partes desmoronadizo* 

Algo dócil. 

Sumamente quebradizo. 
Arido y pesado. 

Especialmente en el Palatinado: en los países del 
Norte de Europa parece faltar enteramente el cinabrio. 

+/& f/*.>* //£ r*¥¿t ¿/ /.'/t/vir Art +~ V 

III. ETIOPE MINERAL. 
TVTEGRO agrisado obscuro. 

J_ ij Diseminado y en revestimiento terroso sobre otros 
minerales de azogue. 

Mate: desmoronadizo. 

Tizna mucho y es poco pesado. 

Lo hay en Tasco , y merece citarse como especie 
de cinabrio y suponiendo que tenga las mismas partes cons- 
titutivas. 

PLATA, 

NATIVA. Aquí Plata blanca. 

SU color blanco de plata está freqüentemente tomado 
de amarillento , pardusco y negro agrisado. 
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En masas, diseminada, en pegaduras y chapas, den* 
ticular, filamentosa, capilar y en forma de fieltro (como 
la de Zacatecas) , dendrítica , en racimos, reticular 9 en 
hojillas", nudosa 4 y cristalizada. 

En dobles pirámides quadrangulares, en cubo-oc- 
taedros, en largos paralelepípedos y cubos ( ?ios cristales pe- 
queños y muy pequeños a grupt t dos en sartua , 011 dendri 
tas y reticula rmefttes y .?*^*/,^ ¿fe *er% ^ v (: y j 

Algunas figuras tienen la superficie rayadá'^ poco 
lustrosa; los cristaies\istrosos de lustre metálico. 

Por de turó* fuertemente centellante del mismo. 

Textura ganchosa, *á¡ 

Fragmentos algo romos. 

Opaca. 

En la raspadura lustrosa casi resplandeciente. 
Blanda: dúctil : flexible : muy posada . #7 

ELECTRO- Plata con oro. 
TT^NTRE blanco de plata y amarillo de latón claro: no 
Jt3li se toma 

Diseminado, en pegaduras y freqüentemente en 
hojillas: ?k I ¿ ■ ¿ t 7/ •*•» 1 1 & * > * * St 2 sl*.a- a tertÁ . 

Por fuera r e splandeciente y luatroso de lustro me - 

Algo mas pesado que la común. 
Pasa al oro de color de latón. 

En Schlaugenberg en Siberia. * ' ' - v t f ^ ' 

PLATA ANTIMONIAL. 

I^NTRE blanca de plata y de estaño, acercándose mas 
á veces á una que á otra. Se halla tomada en su cria- 
dero de amarillo d¿ oro, blanco de plata ó negro, ó se 
toma al ayre de gris , amarillo , de pecho de paloma ó 
hierro pavonado. 

En masas, diseminada, arriñonada (?) y cristalizada. 
En prismas quadrangulares algo obliquángulos y 
medianos. f$f 



Ot>) 
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En prismas hexágonos perfectos ó con las aristas 
laterales truncadas, tomando á veces un aspecto cilindri- 
co, y en tablas hétágoná&fiy * ¿ < 

La superK:ie de los prismas rayada comunmente á 
lo largo y puco lustrosa, á veces centellante^/ <¿s 

Por dentro lustrosa y resplandeciente de lustre 
metálico. 

Textura hojosa, en um dirección y cu lac demás 
- parece eonc e kkui muy plana, ¿ *¿'<<* ¿* %&**¿<&fy 

Fragmentos algo romos. 

Partes separadas granudas medianas, pequeñas y 

finas. 

Resplandeciente en la raspadura. 

Blanda que se acerca á semidura:,^-^'^*' ^^ 
/ Agria ft) : muy pesada; su peso específico según el 
Consejero de minas de Selb 10,000: el mismo Selb la ana- 
lizó el primero y sacó 70 á 75 por 100 de plata, y lo de- 
mas de antimonio con algo de hierro; A* - <\/ ¿ ( 

Al soplete se funde fácilmente volatilizándose el 
antimonio en humo blanco sin el menor olor de ajo : si se 
continua soplando hasta que ya no humee, queda el glo- 
bulito de plata con una escoria negra que tihe de verde 
el vidrio de bórax. 

Se halla jan t e A Al t wolfiich 'en Firatcnbei'g oon pía . 
tíi na ti va < * n ucptt t o oulinoi x»* t*Tñ) en t**+*f*¿***& a >v' 

Son de Widenmann esta descripción y la siguien- 
te. Es extraño que describa la plata antimonial como ágria, 
habiéndola puesto en los caracteres por exemplo de dócil, 
y asi creo que es por no haberla visto , aunque dice el Sr. 
iLSpineyra que la hay en Guanaxuato, V. núm. 16 de los 
An. de Ciencias naturales, y el Arsénico platoso, 

CARBONATO DE PLATA. 

EGRO agrisado que tira mas ó menos á negro de 
hierro* 

En masas y diseminado. 

D 
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Por dentro pasa ele poco centellante á lustroso de 
p lustre metálico, 

jr Textura desigual de grano fino que se confunde 

con la terrosa. 

Fragmentos algo romos. 
Toma mas lustre en la raspadura. 
Blando: entre agrio y dóeil y muy pesado. 
Hace bastante efervescencia con los ácidos. 
Al soplete se reduce fácilmente : con vidrio de bó- 
rax hace mucha efervescencia y da sucesivamente muchos 
globulitos de plata que al enfriarse se ponen negros. 

Según el Consejero Selb se compone de 72,50 par- 
tes de plata; 12 de ácido carbónico; 15,50 de carbonato 
de antimonio , con algo de oxido de cobre , aunque se 
quería asegurar de esta última parte constitutiva por otra 
nueva análisis. 

Se ha hallawlo escasamente en la misma mina de 
San Wenceslao que la anterior con plata nativa y sulfú- 
rea y cobre gris, y con espato pesado blanco ó calizo, 

PLATA CÓRNEA. 
T^STA descrita la común en la pág. 160 del primer to- 
%2j mo , y se puede añadir el curioso carácter del C. Gi- 
llet, que se reduce á resollar fuertemente por algunos se- 
gundos sobre un pedazo de hierro, ó mas bien de zinc, y 
frotar sobre él la plata córnea, con lo que queda cubierto 
de plata nativa el parage frotado. 
No conozco la arcillosa. 

POLVORILLA BE PLATA. 
"INTEGRA azulada que confina con gris de plomo obs- 
JL^j curo y negruzco. 

En masas, diseminada, en pegaduras, cariada y 
ojosa , en revestimiento, y llenando las oquedades de la 
plata córnea. 

Jfc s d e ntro poco centellante : £ v * 

Textura terrosa que se acerca á veces á desigual. 
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Fragmentos romos : opaca. 

Toma lustre metálico en la raspadura. 

Tizna. ■ ■ ~ ' ¡ti 

Muy blanda, casi desmoronadiza. 

Dócil que se acerca á dúctil. 

Quebradiza: pesada. 

Siempre con plata sulfúrea y córnea; - < * 
Dicen que hace efervescencia, lo que no he obser- 
vado en la que abunda aquí con rosicler obscuro, ni tam- 
poco Widenmann , pues no lo trae ; si la hace será por 
descomponerse el ácido nítrico. 

Este autor dice que se funde fácilmente al soplete 
en una especie de escoria, quando se le da desde luego 
mucho fuego ; pero si se calienta poco á poco, $e volatiliza 
el azufre, y también según le pareció algún arsénico, y 
queda un globulito de plata algo mate. 

PLATA SULFÚREA. Afine d> argent vitreuse(*). 
Azul phmillosa , negrillo , pctlanque negro. 

COLOR gris de plomo oMeVrb ^qfie se acerca freqüen- 
teniente á negro azulado: se tema de negro. 
En masas, diseminada, en pegaduras, y rara vez 
enchapas: las figuras particulares y regulares coinciden 
cusi con las de la plata nativa, y así se halla denticular, 
filamentosa, capilar, dendrítica, amñonada, coagulada, 
cun Impresiones , cariada^ ramosa, >¿v<^y>- y e-n 

(*) En el siglo i6, c;i que las minas de Saxonia y Bohemia da- 
ban tanta plata córnea , $2 llamó glasertz 6 metal vidrioso según 
Matjicsto y Fabricio : después que escaseó enteramente se aplicó 
el ííí; ciid nombre á la mlfúrca como sinónimo de glantztrl* ó me- 
tal 1 un roso según Hended, aunque en contradicción con su ducti- 
lidad, opacidad y blandura s > 110 cs de extrañar que se traduxese 
wh;:¡\i v:trcj y pues Canheuscr traduxo wcisguldcn^ argsntuvi flore- 
norttm, \ otros aurifcrum, quando solo indica que los antiguos Ale- 
manes llamaban á ios metales blancos de valor tveisguitisch^ y á los 
roxos rtehguhixh.; porque de una mina de plata decían que valia 
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Las cristalizaciones que cita Haüy son: el cubo, el 
cristal medio entre este y ei octaedro, ó el que llama cubo r 
octaedro ^ el octaedro y el dodecaedro romboidal ci pris- 
ma hexágono- apuntado obtusamente con tres caras pues-: 
tas sobre las aristas alternas ; estos son mas raros, y se ha- 
llan como los cubos con las aristas truncadas: los octae-' 
dros están agrupados formando prismas ó ramos , escalas . 
ó sartas. 

Wérner cita como cristalizaciones raras el prisma 
quadrangular rectángulo apuntado con quatro caras sobre 
las laterales ( de Guanaxuato) ,los prismas hexágonos lar- r 
gos y anchos adherentes por sus caras anchas, y el pris- 
ma octágono corto y grueso apuntado en los dos extre- 
mos: yo he visto de Guanaxuato la dublé pirámide octá- 
gona del granate, apuntada con quatro caras, y truncadas 
las esquinas alternas. 

Los cristales rara vez medianos, por lo común pe- 
queños y muy pequeños: su g upurheie liau y lustrosa , ó - 
ás p e ra y ocn t cHantc. nf^ i n ^ ¿ ' (n 

Por dentro en la textura reciente lustrosa ó poco 
lustrosa de lustre metálico. 

Textura en pequeñas concoides, ó desigual de gra- 
no fino quando pasa á polvorilla (*) 

Fragmentos romos. 

Opaca: resplandeciente en la raspadura* 
Blanda : dúctil: '/*" . 

Paeo TTexible y muy pesada; peso específico 6,9099* 
Pasa á plata nativa, plata agria y córnea. 
Al soplete se funde muy fácilmente , y pierde suc- 
esivamente el azufre hasta dexar el glóbulo de plata pu- 



(*) En Ramos la hay en masas de textura hojosa y sutilmente 
rayada cu pl urnas - 

Ea el Pavclion cu Sombrerete hiy pasmas hexágonos de 9 
lincas de largo apuntados cou doce caras, cu. .zurriendo cada dos 
en ángulo obtuso sobre las laterales , y apernados otra vez coa 
seis puestas sobre las aristas, obtusas > y fuertemente truncada la 
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PLATA AGRIA, Azul acerada, 

NEGRA de hierro que tira á gris de plomq: á veces 
con los colores del hierro pavonado. 
En masas, finamente diseminada ea galena ? en pe- 
gaduras y cristalizada. 

En prismas hexágonos apuntados con quatro ó seis 
caras sjbre las laterales y truncado el apuntamiento. 

En tablas hexágonas perfectas, ó con las caras con* 
vexás , pasando ¿i kntes que todavía conservan las seis 
aristas terminales , y muy rara vez en pequeñas pirámides 
triangulare^ sencillas: las tablas se atraviesan á veces en 
ibrma celular, * wx**&8&j ■** i :¿ /^«fi ^ 

La? Caras de los cristales, especialmente de los pris- 
mas , rayadas á/ lo 3£iga y lustrosas y aun resplandecientes/.? ' 

Por dentro lustLosa que se acerca á poco lustrosa 
de lustre metálico. 

En masas tiene textura desigual de grano pequeño, 
y se acerca íre [den teniente á plata gris i en cristales con- 
coidea pequeña. ¿Sfíí-^¿'<<^ " * 

Fragmentos poco agudos. , ^ ; , ^ 

Upaca c ¿,-.< / ',"/ *¿a «w / 

Blanda. 

Agria; alguna pasa á dócil: r -'- ' 
Entre pesada y muy pesada.»*, ' 
Pasa á plata gris, sulfúrea y rosicler*' 
Al soplete se volatilizan según Widenmann el an- 
timonio , el azufre y el arsénico, pegándose al carbón en 



esquina del apuntamiento ; hs caras laterales lisas , cíe color gris 
de plomo como ei interior y casi resplandecientes : textura con- 
coidea pj,}u:íh: raspadura telurismo color pero muy obscuro: 
blanda y dócil solamente. 

Al soplete se reducen sin olor de ajo, dcxindo en el carbón 
una pegadura blanca y atnarilh ¿ no tilica al bórax: ¿tendrán 
solo azufre y autiiHOüio y formarán el paso de la plaia sulfúrea al 
rosicler í 
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parte en forma de cal amarillenta, y queda el globulito 
Sé placa, (uanque impuro sino se agrega un jxxjuitq de 
nitro y después bórax ). i -'^^ ^ *t**&Z-.(t 

ROSICLER. Petlanque roxo. 

L OBSCURO. 

NTRE roxo de cochinilla y gris de plomo : á veces 
I j negro de hierro superncialmente , ó con los colores 
del hierro pavonado. 

En masas , diseminado , en chapas y pegaduras , y 
freqüentemente cristalizado. &&tf¿^*+*itic> 

En prismas hexágonos apuntados,, con tres caras 
puestas sobre las aristas laterales alternas 5 oí^con seis pues- 
tas sobre las caras laterales, á veces tienen estos las aristas 
laterales biseladas (*) 

Los cristales por lo común pequeños en compañía 
de plata agria también cristalizada: su superficie lisa y res- 
plandeciente: a > /# / m ¿ *y ? 

Por dentrá^oco lustroso ó centellante , casi siem- 
pre de un lustre entre diamante ^-metálico. fií¿ 

Textura de los cristales concoidea; de las demás fi- 
guras desigual de grano grueso ó pequeño, y á veces im- 
perfectamente hojosa. 

Fragmentos poco agudos. 

Partes separadas granudas medianas. 



(*) El C. Haüv cita prismas hexágonos apuntados con tres ca- 
ras sobre las aristas laterales alternas y truncada la esquina 
del apuntamiento, ó solo las aricas , ó biseladas estas y después 
truncadas, ó trancadas las aristas del apuntamiento y las que están 
entre lis caras del prisma y del apuntamiento, y también las esqui- 
nas alternas comprehendidas por quatro caras , ó truncadas las 
aristas del apuntamiento y las laterales del prisma, ó generalmen- 
te tedas las aristas. Estos cristales me parece serán del rosicler 
obscuro. Wideumann trae en esta especie el prisma hexágono apun- 
tado con seis caras y luego con tres sobre las aristas mas obtusas. 
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Opaco, á lo mas poco trasluciente en los bordes ¿ 
los cristales general mente traslucientes, a ve c es casi jcmt - 

Raspadura roxa de cochinilla, mas ó ménos obs- 
cura y algo lustrosa. 
Blando, 

Entre agrio y dócil: ^"'j f **' f* 

Pesado en bastante grado algo mas que el siguien- 
te; peso específico gjffflaá, * € 700¿¿ t& s 

Chisporrotea y salta bastante al soplete según Wi- 
denmami, después comienza, á humear algo, y dexa un 
glóbulo de plata en el carbón: seguramente se acelera 
la reducción añadiendo como dice el Sr. Proust un peda- 
cito de alambre de hierro y bórax- — *** ~ ' ffl 

IL CLARO. 

ENTRE roxo de can yo y cochinilla, que tira á veces 
mucho á gris de plomo. 

En masas , diseminado , en pegaduras , muy rara 
vez en racimos, y cristalizado mas comunmente en pirá- 
mides que en prismas, a saber: 

En pirámides hexágonas sencillas agudas , en que 
cada dos caras concurren, como en el espato calizo, en un 
ángulo muy obtuso, y apuntadas con tres caras puestas 
sobre las aristas mas obtusas y truncadas las mistas del 
apuntamiento: son pequeñas y medianas. 

En pirámides semejantes perfectas de igual tama- 
no ó apuntadas con seis caras sobre las laterales. 

En prismas hexágonos pequeños y muy pequeños; 

Y apuntados muy agudamente con seis caras pues* 
tas sobre las laterales, y luego obtusamente con otras seis 
sobre las caras del apuntamiento anterior. 

Y cu prismas como agujas amontonados en mano- 
jos ó dispuestos reticular mente. 

Las dobles pirámides hexágonas con las aristas 
menos obtusas truncadas ó apuntadas coa seis caras y 
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truncados los vértices que trae el C. Haíiy son de esta 
.especie. 

Los prismas lisos y lustrosos ó resplandecientes: las 
pirámides rayadas obüquamente al través convergiendo 
como en el espato calibo hácia la base común en las aris- 
tas mas obtusas, 

Por dentro pasa de lustroso á poco lustroso de lus- 
tre de diamante que se acerca mas ó ménos á rmitaüco. 

Textura concoidea plana tirando mas á hojosa que 
en el obscuro ó desigual de grano tittü. ^oo* 

Fragmentos algo romos. 

En masas trasluciente en los bordes ó del todo : 
los cristales semitransparentes y transparentes. 

Raspadura roxa de aurora y lustrosa*. ^ s¿*t(*h} 

Blando* dócil y algo menos pesado que el obscu- 
ro; peso específico cí s¿£/> 

Pasa á rosicler obscuro y á rexalgar. 

Esta» 03 el que m cria üpaoialment fr - een ars énica 
«ttivo y plata julfúrefc /¿**rss<^ & <r¿* ? -A**&*é- O) 

Al soplete chisporrotea muchísimo según Widen- 
man, da humo blanco que huele á azufre, y dexa un glo- 
bulito de plata. 

COBRE. 
NATIVO. 

ROXO de cobre tomado de pardo, ^¿^i^v/W*¿SF¿£y 
En masas, diseminado, en pegaduras, rara vez en 
chapas, muchas veces en piedras rodadas, capilar, en ra- 
cimos y en forma de coliflor, dendrítico, ramoso, en hoji- 
Uas , nudoso^y cristalizado, $ ¿v>? 

En cubos perfectos, y con aristas y esquinas trun- 
cadas, octaedros , y cubo-octaedros, p ¿r* *^0&£&*h?(?} 

Prismas hexágonos cortos apuntados en los dos ex- 
tremos con seis caras sobre las laterales , los quales se acer- 
can á tablas que se atraviesan en cruz: los prismas son tan 
pequeños que no pudo el C. Haíiy determinar con exacti- 
tud sus ángulos. 
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Los cristales pequeños y muy pequeños, .1 ng&f/Y) 
Soi 1 dentro y i un ra pcjccrlmiiHjjti» i Al lusue maálifcw. 
Textura ganchosa. 
Fragmentos algo romos. 

Casi resplandeciente en la raspadura, 6 J 

litand o, i >. >v f , ^ , r . 

Perfectamente dúctil 
Flexible, 

Muy frío y muy pesado ; peso específico del de Si- 
beria 8,5844, 

Siempre con ocre de hierro pardo y roxo, á veces 
con malaquita y cobre verde, 

COBRE SULFÚREO. 

I. DÚCTIL. 
Está descrito en las tablas de Kársten pág. 53, 

1L COMUN. 

GRIS de plomd* rutxo mus 6 ménos claro ú -obsemp^ ge- 
neralmente mas claro que la plata sulfúrea ; quando 
esca tomado en la textura de azul ó de hierro pavonado, 
se acerca al cobre abigarrado. 

En masas, diseminada V rara vez en pegaduras. 
Por dentro fuertemente centellante, que pasa á 
poco lustrosdlile lustre*" metálico. 

Textura compacta que pasa á confundirse de la 
concoidea en grandes y pequeñas concoides con la desigual 
de grano pequeño y fino. \ A-< * . ■ &*é**t f W 

Fragmentos poco agudos. 
En la raspadura casi resplandeciente. 
Blando. 

En sumo grade dócife/ufe* 

Pesado; peso específico de 4,81 4 5,33 8. {€} 
Se encuentra mas bien con ocre de hierro roxo que 

con pardo, y con malaquita y cobre verde, mas rara vez 

im\ cobre abigarrado. 

E 



Al soplete se Rinde fácilmente según Wídenmánn, 
sin d:ir olor, y el globulito se cabré al enfriarse de una 
tela obscura, aunque en rusiente esté bien cíaro: también 
en este estado despide machísimas chispite metálicas, que 
hacen disminuir el glóbulo principal. Coa bórax da un bello 
vidrio de color de esmeralda. ~vh*&&*Á ¿ 

ni hojoso. 

¿T^ RIS de plomo baxo. 

\T En masas, diseminado y rarísima vez cristalizado en 
tft k lac . hüxagünaQ oon l a s aristas laterales truncada s , do 
saporiiciú lija y l uotpooa . f t ' '>> **** ¿&A ***** (%) 

Por dentro ; j?oco lustroso de lustre metálico. 

Textura hojosa bastante plana, aun .ue algo confusa*., 

Fragmentos romos. 

Partes separadas granudas medianas^ pequeñas.^ ' 
Conviene en lo demás con el anterior y es *afe.(<;' 
Las espigas de Frankenberg en Hesse, que constan 
por la mayor parte de cobre suhiireo, blanco y gris, las 
tenia el famoso Blumenbach por petrificaciones de gramí- 
neas desconocidas , y por consiguiente no de la phalaris 
bulbosa ( no pulposa, como escriben Widenmann y su tra- 
ductor). 

COBRE ABIGARRADO. 
~W\ ECÍEN partido esta su color entre roxo de cobre y 
JíX. pardo de tumbaga; pero pronto se toma de violado, 
luego de azul celeste y al fin de verde: un mismo pedazo 
está abigarrado de estos colores. 

En masas, diseminado, en pegaduras, en chapaá'y 
rara vez según dicen en octaedros perfectos. 

Por dentro lustro sáxíe lustre metálico. 

Textura concoidea pequeña imperfecta que se acer- 
ca á la desigual de grano pequeño y también á veces á la 
concoidon grande . /< // v*/ to£u¿/* m *&íj y , {fff 

Fragmentos algo agudos. • 

Conserva su lustre en la raspadura. 

Blando: poco dócil: muy quebradizo. 
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Pesado,*/, n - a¿ \ y¿í >,vh/ «##a A t'.*<<//r 
Pasa á cobre sulfúreo y amarillo, í£**< - *g 
Al soplete sj porta casi como el sulfúreo. 
Ea montañas primitivas, y mas en las de transi- 
ción y de capas, ^ * , ■ , • ¿ \ 

COBRE AMARILLO. Bronce candelera ú dorado, 
Noekistle. 

AMARILLO de latón claro ú obscuro que tira á veces 
ai amarillo de oro , y quando se acerca el fósil á pi- 
rita sulfúrea tira al de bronce, y aun al gris de acero, 
quando se aproxima á cobre gris \ el mas claro es del que 
se acerca al cobre blanco* 

Tomado superficialmente y en las raxas de colores 
abigarrados como* * 4 hierro puvQn t K fa y pecho de paloma, 

Ln masas, diseminado, en pegaduras, espejado,, f > 
ram *Qg dendritieo -, aniño na do, en racimos, nudoso, con 
impresiones cúbicas, v freqüentemente cristalizado en los 
eristafes que se derivan del tetraedro regular. 

Eu dobles pirámides quadrangulares perfectas ó 
con las aristas mmct t Jito. f - y ? - '^61 

En pirámides triangulares sencillas, también per- 
fectas, ó truncadas las esquinas igualmente, ó la del vér- 
tice mucho mas que las otras tomando el aspecto de tablas: 
Y en cristales gemelos compuestos de estas tablas 
faottgonas con las caras terminales alternando. El C. Haiiy 
Concibe este último como dos mitades de octaedro que 
han dado un sexto de vuelta uno sobre otro, desuerte 
que las caras triangulares forman ángulos entrantes y 
las trapéelas salientes. También cita como cristal de este 
género el tetraedro con las aristas fuertemente biseladas , 
de modo que resulte una pirámide triangular obtusa sobre 
cada cara i aquí lus hay medianos con las aristas poco bi- 
seladas. 

Los cristales rara vez bien distintos; son medianos 
y pequeños; su superficie lisa y de resplandeciente varía 



hasta centellante: la del arriñonado y en racimos áspera 
y lustrosa. 

Por dentro poco lustroso que pasa á centellante ó 
á resplandeciente según la textura. 

- ^ La propia suya es la desigual de todos granos que 
pasa á igual y no tiene lustre, y aqui muchas veces á con- 
coidea grande y plana y tiene el mayor lustre. . //•.<■ 7) 

Fragmentos poco agudos: los de la textura con- 
coidea agudos. 

Semiduro y á veces blando. 

Agrio : quebradizo. 

Pesado en poco grado ; peso específico 4,3154. (2) 

AI soplete salta y chisporrotea mucho al principio 
según Widenmann, luego humea con olor de azufre, fun- 
diéndose en glóbulo negro en que esta el cobre oxidado y 
con bórax da un hermoso vidrio verde. 

El claro tiene ménos cobre y mas azufre, lo que 
es común al rosicler y demás metales de que hay especies 
claras y obscuras. 

Se halla en votao» man too y aupan. En Cqrm mlle»- 
feay-£ guHWi rnraa^y muy hormón- do eobro amarillo, 

COBRE BLANCO. 

BLANCO de plata que se acerca mucho á amarillo de 
latón , y se toma mas de amarillo al ayre. 
En masas y diseminado. 
Poco lustroso de lustre metálico. 
Textura desigual de grano pequeño y fino. 
Fragmentos poco agudos. 
Blando que confina con semiduro. 
Agrio y bastante pesado. 
Frotado con el eslabón no da olor de ajo. 
Al soplete da al principio según Widenmann hu- 
mo blanco con olor de arsénico, y se funde luego en 
escoria negra agrisada. 

Se halla en Saxonia y en Wirtcnberg con cobre 
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gris y amarillo , entre los qualés forma un género inter- 
medio , y así pasa á uno ú á otro. 

METAL GRIS. 

Roscbgeivacbs ó plata Agria de Hungría. 

Ni tengo descripción ni pedazos. Born dice sola- 
mente que es de color negruzco, por lo común celular, 
esponjoso y como cariado-, muy quebradizo y que da pol- 
vo negro. 

POLVORILLA DE COBRE. 

COLOR negro pardusco, y paré» museo, y &¿¿*\ ^a^w(/^ 
En masas )¡ en revestimiento en las^ raxas del cobre 
amarillo, ririfess > m ' 

Consta de partículas mates pulverulentas gruesas 
ó finas y coherentes. 

Tizna poco ó nada. 

Desmoronadiza que á veces confina con sólida. 
Árida y pesada. 

Da al soplete según Widenmann humo que huele 
á azufre , y se funde en una especie de escoria que tiñe 
de verde al vidrio de bórax. 

Parece resultar especialmente de la descomposición 
del cobre amarillo: rinde hasta 40 por 100 de cobre, y así 
sale mas rico en la fundición el cobre amarillo que tiene 
polvorilla i también se halla con malaquita y cobre verde. 



E 



COBRE ROXQ. 

L COMPACTO. 
NTRE roxo de cochinilla obscuro y gris de plomo. 

En masas $ diseminado. 



Por dentro centellan t^de lustre semimetálico. 
Textura igual que se acerca un poco á veces á con- 
coidea plana. 

Fragmentos poco agudos. 
Opaco. 

Raspadura roxa de^ 9emgi*e y n#is lustrosa. 
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Semi Juro : agrio : quebradizo: --fríes 
Pesado en bastante grado; /¿v^ e^eeí^ <*Ap& 
Tiene mucha afinidad con el cobre nativo y se ha- 
llan juntos, — • <^7"< /á <y ¿*<?tA ,v «fe* ( 7 

Se disuelve en ácido nítrico con efervescencia de- 
bida al desprendimiento de gas nitroso, por oxidarse mas 
el cobre á costa del ácido. 

II, HOJOSO. 




AS obscuro y roxo, y de consiguiente ménos gris 
. de plomo. - 



En masas, diseminado, en pegaduras, rara vez bul- 
boso, y freqüentemente en cubos ú octaedros perfectos, 
ó cuneiformes, ó con las aristas y esquinas truncadas, / J) 

Los cristales 'jW fuera lisos y-k*sttfü sos l us tre 
do diamante , fe fMtttf***' ty*¿. F íVl ' ' ' 

Por dentro lustroso entre cera y diamante. 

Textura imperfectamente hojosa que pasa á desigual. 6 

Tiene muchas veces partes separadas granudas pe- 
queñas y linas, algo confusas. 

Opaco, á lo sumo trasluciente en los bordes: los 
cristales i traslucientes, 5 -/& % m * * ¿ty&m '/ m &c ' j. (P/ 

Raspadura de roxo de a angre - subido quo - tigu -á-w* 
ooo a pardusco $mims¿émé * * ' p^'s/v y / / < < <- < A > 

Üemiduro : ágrio &c* 'A 3? Se ¡sí * ^^^..(j 

UL CAPILAR. 0) 
TR} OXO de carmín que ra nuurea ul do cochin i lla , ti nt ; °) 

|\ f En cristales capilares lustrosos y poco lustrosos de 
lustre de diamante Siempre entretexidos , y que parecen 
traslucientes. 



(*) Extraño que' un tórórálógi&a del pjériio del difuniu W i- 
dciunaan r,o encontrase mas diferencia particular en estas especies 
que la textura, guando es imponible que dos fósiles se diíercucien 
sulo en este carácter, y na en los demás que tienen tanta rela- 
ción con ci , como ei lustre, la transparencia &e. 



ti) * _ '¿¿fe^ie 




pyviqgfe st^&f ÁZfah^ j^^e ¿*^&¿zí, ' 
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Tiene alguna semejanza con el metal plumoso. 
Este se halla oumo loo i'piTCEcL'ntea cm'MiiaLiquite 
y oenfr-pardo, iwnqu * ménos» Arcu fientgmente <quo e íloo oea 
cobre nativo, ' «¡2Sjy S >» * cm* 

.tifazUf? Al soplete se reduce fácilmente sjgun Widenmann 
sin humo ni olor particular ? pero luego se escorifica: hace 
efervescencia con vidrio de bórax, y lo tiñe de verde ama- 
rillento , que parece verdegay donde está ampollosoj en el 
fondo queda siempre un granito de cobre puro. 

COBRE ATABACADO. 

I TERROSO. 
TH\EL. color de nuestro tabaco ú roxo de jacinto que tira 
JL/ mas ó menos á pardo roxizo y pardo cetrino claros. —( 1 

Revistiendo las raxas de otros minerales de cobre. 

Consta de partículas mates terrosas linas y cohe- 

Tizna poco:^/*M w/^i&fw 

Entre pesado y poco pesado. 

Se halla con malaquita y cobre amarillo. 

ENDURECIDO. 

iort pero - aumeata el p a«lo^egun-difr- 
rn i i iim 1 ii rmtiri f i rl rir l rn hrr ¡ y rrr rr 1 ti il i 1 liir m i 

En masas, u //'í^n.fá; f ^ 

Por dentro centellante! w&**gf**mtí 
Textura concoidea grande y plana y que pasa á 
igual y á terrosa. 

Fragmentos poco agudos. 

Opaco: poco lustroso en la raspadura. 

Blando, p& i r^t^r 

Algo agrio ? quebradizo y pesado:> s , /yS w 

Es una mezcla íntima de cobre roxo y ocre pardo. 
Pasa frecuentemente á hierro pardo ocráceo y com- 
pacto concoideo 5 que en algunas partes se llama cobre de 




i 
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pez (luipferpechertz ) , y por su poca ley de cobre perte- 
nece a la familia del hierro. 

Ai súplete se pone nejgro y no puede fundirse por 
SÍ solo ; comunica al vidrio de bórax ua verde puerco.— 

COBRE AZUL. Azulaque. 

I COMUN. 

AZUL de esmalte que pasa á veces á celeste. 
Rara vez en masas , por lo común diseminado^ en 

Consta efe partículas mates pulverulentas mas ó 
menos coherentes , que«e tiznao.*^*? 

Desmoronadizo.- eém ^CtS^e^^m^l^ 

IL ESTRIADO. 




ZUL de ultramar perfecto mas ó menos claro ú obs- 
, curo. 



Rara vez en masas , sino arriñonado , estalacttti- 
co , celular con la superficie encostradá^y por lo común 
cristalizado. 

En prismas quadrangulares casi rectángulos con dos 
caras anchas y dos angostas , apuntados con quatro caras , 
de las quales las dos opuestas son también mas anchas 
que las otras dos, puestas sobre las aristas* 

A veces parecen tablas hexágonas, y aun quadran- 
gulares , y el apuntamiento por la pequenez de sus caras 
parece biselamiento: otras están las aristas laterales del 
prisma tan truncadas que parece prisma octágono (*)*/í) 



(*) Cito estas cristalizaciones per lo mismo que se di ícrcnciaii 
de las del carbonato azul artiji que describe el C. Hatiy. La 
mas conforme es la tercera que refiere Widenmann, á saber: cu 
prismas quadrangnlares oblíquáiiguios biselados en los extremos, 
puestas las caras del bisclaniiemo sobre las aristas laterales agu- 
das , truncadas á veces como las ©blusas aunque íncnos: la quarta 
y quinta de Widenman son prismas quadrangulares obliquángulos 
apuntados con seis caras , puestas quatro sobre las aristas latera- 
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Los cristales son pequeños y muy pequeños, raía 
vez medianos , y tienen las caras anchas laterales rayadas 
al través ,ks angostas á lo largo y las Jemas lisas y lus- 
trosas ó resplandecientes, ^^^^ ^^/ ¿ 

Por dentro lustroso y poco lustroso de lustre de 
vidrio , que se acerca al de diamante. 

Textura en estrías rectas muy angostas y diver- 
gentes en ramilletes ; rara vez hojosa. 

Fragmentos algo romos ó cuneiformes. 

Partes separadas granudas pequeñas y testaceas 
delgadas y curvas; las últimas son propias de las figuras 
particulares. 

Trasluciente en los bordes, á lo mas trasluciente ; 
ios cristales lo son del todo y aun transparentes. 

Raspadura azul de esmalte ó celeste. 

Muy blando : agrio : quebradizo. 

Poco pesado; peso específico 3,6082. 

Hace poca efervescencia con los ácidos. 

El cobije a2ul en masas se llamó en otro tiempo 
piedra de Armenia. 

Se pone negro al soplete , y no se fundé por sí 
solo según Widenmann; en vidrio de bórax se disuelve 
con fuerte efervescencia , y lo tiñe de verde cardenillo 
hermoso, dexando abaxo un granito de cobre puro. 



ks truncadas , y dos sobre la > caras anchas en la quam, y en Ix 
quinta dos sobre las aristas agudas, que serán las caras del 
biselamíento de la tercera , y las otras quatro sobre las caras late- 
rales: los últimos parecen ser los prismas octágonos de Romó ds 
T Islc apuntados con seis caras. El otro prisma octágono de Haüy 
biselado obtusamente *eri los extremos resultaría del fuerte bise- 
lamieato de las aristas agudas del quadrangular. 



MALAQUITA. (*) 

I, FIBROSA. 

VERDE esmeralda; algunas variedades se acercan al 
yerds puerro y otras al verde yerba y cardenillo. 
Rara vez en masas ó ar riñonada,;, por lo común en 
costras afelpadas , ó en cristales capilares y en agujas 
agrupados á manera de musgos £ en ramilletes: < < 
La superficie encostrada y de un verde mas obs- 
curo que la compacta, que siempre tira mas á azul 

Por fuera lustrosos y poco lustrosos los cristal i tos 
de lustre de diamante;, las demás ti guras de lustre de seda» 
Por dentro lustrosa 'fie lustre de seda. 
Te xt ura fibrosa fimP divergente en ramilletes;; rara 
vez en estrias angostas. 

Fragmentos cuneiformes, j r.. 
La que está en masas tiene'^artes separadas gra- 
nudas medianas y pequen as r ¡ .... .* ( 

Opaca: los cristales delgados traslucientes en los 
bordes. — > _ . r , w**¿< . ■ 

Muy Blanda : algo agria : quebradiza y poco pesa- 
da; peso específico ¡ %¿|ffij fc * </¿¡| ; _ > 
Abunda en el JJatiato en Hungría y en Molina de 
Aragón, 

lí COMPACTA. 

ENTRE verde esmeralda y cardenillo, y las mas veces 
cubierta como de un roció blanco verdoso , tanto en 
la superficie como en las raxas de separación. 

A veces en masas , diseminada, en pegaduras ; mas 
comunmente globosa , arriñonada, en racimos , bulbosa , 
celular*^ nudosa : la superficie áspeía*y£rara vez lisa, y 

Por dentro varía el lustre según la textura, pasan* 
do de mate á centellante y poco lustroso de lustre de seda. 



(*) Del color de las malvas , al que prcicudiaa que &e aseme- 
jaba. 



pe, 





¿Zrv^zétíÉ/ %íeif ¿*4t*m£ 
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La textura pasa de desigual de gráflp pequeño á 
igual y muy sutilmente fibrosa , y á imperiectamente con- 
coidea* 

Tiene generalmente partes separadas testaceas del- 
gadas y curvas ea la dirección de la superficie y á veces 
cuneiformes t"por lo común alternan los cascos de color 
claro y obscuro. 

Opaca, y soloquando se acerca á cobre verde, 
trasluciente en los bordes. -^A^^ ^V - 

Blanda ^ue^se, agerca á semid-ura. 
* f : ¿té Agria: g5áwS5feft y pocé pesada; peso csp. ^64^; ( 
es singular que pesen tan poco estos metales siendo el 
cobre tan pesado. 

Casi toda la malaquita de Siberia es compacta. 

Esta y la anterior hacen fuerte efervescencia con 
los ácidos , y al soplete dice Widenmann que saltan y 
chisporrotean mucho, se ponen negras, no se funden de 
por si, hacen mucha efervescencia con el vidrio de bórax, 
y lo tíñen de verde obscuro que tira algo á amarillo. - (3) 

En Tirol se prepara un color de este género y el 
anterior: también se pule el último, y entonces hace buen 
efecto por las varias zonas concéntricas que presenta , de- 
suerte que se puede llamar casi el alabastro de los meta- 
les , como dice el C. Haüy, 

COBRE AZUL DE ESPLIEGO. 

Está descrito en la nota de las tablas de Kársten pág. 54. 

COBRE ARENOSO. 
TACAMIT de Blumenbach, porque parece que lo 
halló Düinbey junto á A t acama en el Perú. Arena 
verde de Oombey. Véanse las notas de las tablas de Kars- 
ts P¿g- 55- 

COBRE VERDK. 
t COMUN. 

AVECES se acerca su color verde cardenillo de di- 
versos grados al verde esmeralda, y *<^^. /?<'t7«< 




Enmasa^ y en revestimiento;/*^* M 5 » y*/ 

Por dentro lustroso tte lustre de ceraj solo el ter- 
roso es mate. 

Textura en pequeñas concoides; sola á veces desi- 
gual de grano fino y terrosa. 

Fragmentos poco agudos. 

Por lo común trasluciente en ios bordes ; el terro- 
so opaco. 

Blando y muy blando , acercándose á veces á des* 
morona dizo* 

Poco agrio: quebradizo: frío y poco pesado; C¿) 

No hace efervescencia , y pasa á malaquita y á co- 
bre verde ferruginoso. 

Es raro. 

Se porta al soplete ^ como el cobre atabacado se- 
gún Widenrnazm* — ¿ V 7ít//¿x -■' í " ¿ ^ i ' 

II. HIDRQFANO. 

SU color verde cardenillo claro tira á verdinegro: con 
colores superficiales blanco y gris verdoso y azul de 
espliego. 

Arriñonada y en racimos. 
Por fuera mate , con el contacto lustroso* 
Textura concoidea plana que se acerca á igual. 
Partes separadas granudas medianas y pequeñas. 
Raspadura blanca verdosa y de verde cardenillo 

claro. 

De blando pasa á semiduro. 
Muy quebradizo. 
Se pega á la lengua. 

Metido en agua se vuelve nías trasluciente en los 

bordes. 

Criadero Real de Xacala. 

COBRE VERDE FERRUGINOSO. 
I. TERROSO. 

DE tan verde pistacho claro que se acerca mucho fre- 
qüentemente. á verde aceytuna. 
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En masas, y diseminado en partes medianas y finas. (f) 
Mate y textura terrosa. 
Fragmentos muy romos. 

Muy blando , pasando á desmoronadizo, <f+¿¿£í*c¿t ft; 
, \ Poco agrio : árido: poco frió y poco pesado. — . faáfy 

ll ESCORIOSO Ú CONCOIDEO. 
" ^jFERDE pbtaoho acureimdo&a & voceo t il verde puerro . U*} 
V Ex? masas , mas rara vez diseminado. 

Poco lustroso que pasa á lustroso de lustre de cera. 
Textura concoidea pequeña. 
Fragmentos algo agudos. t*\ 
Opaco. — < Um^****^ ¿k 7 
Blando , y casi muy blando. 
Agrio : quebradizo : algo frió. 
Poco pesado pasando á pesado* 
Es muy raro. 

Ambos parecen una mezcla íntima constante de 
ocre pardo ferruginoso y cobre verde. Véase mi nota en 
las tablas de Kársten pág. 56. 

Don Federico Sonncschmíd cita de el Asiento de 
la Pechuga un cobre verde escorioso en prismas hexágonos 
apuntados con tres caras puestas sobre las laterales alternas; 
los mayores de tres líneas de grueso y algo mas de seis de 
largo. > ,v ;#ÍW/ X 

METAL ACUTTUNABO* 

E STA dcQorkO ' On el primer temo p á g , r6r ; ppro s^4e- 
be agr e gar qu e la- rapadura M verde carde nillo coiv 
tex tura estriada en octrcllag eo do e l - mi s mo color i tamb ién 
so añadirá con Widenmmin que- & ¿ c ri etateza^^prismas 
hüjáágonoo een quatro eamo mas -g rando s-que- concu r r e n 
e n - án g titoy muy obtuso^ bioela dos^ia^ eo 1 ej/t rimes ^ pn r ? «^ 
tasaran gftgas ft j hsfeJas dns . laterales m as-angostas. 

Al Gop l üttt s o be » carbón d e tonan l usi c r i st a les cap í-* 
lares, c lu T- humo aratráca^ y s a furiden-^L-gióbuk) gris^ 
q»p r o n im i Mif rto d m as puro robre 
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El cristalizado en -e iibog -qo hincha al principio algo 
al ooplut e j no da tanto huma areonioal, y Larda im^ Q 
fiiud i rsc an glóbulo grih metálico 3 que con , b oras-uo-qas-* 
-da Un puro como oí otro, 

HIERRO. 

NATIVO. 




RIS de acero claro que se acerca algo al blanco de 
' plata, quando no está cubierto de ocre pardo. 



En masas , ramoso y nudoso. 

Su superficie entre áspera y lisa, y centellante. 

Por dentro poco lustroso pasando á fuertemente 
centellante de lustre metálico* 

Textura ganchosa pequeña. 

Mas lustroso en la raspadura. 

Semiduró pasando á blando: el de Siberia es mas 
blando que el artificial; casi se puede cortar: el de aquí 
de Xiquipilco se dexa cortar , limar y extender bien con el 
martillo, lo que no hace el hierro colado mas puro. 

Perfectamente dúctil: flexible* 

Muy pesado; &#9QMM 7 ^SÍ^¿?*szpí . — ¿£vÍ7^ 
En la grande contrariedad de opiniones sobre el 
hierro nativo ¿será imposible ponerse una vez acordes? 
Como para ser dúctil el hierro común necesita haber sido 
forjado, se ha erigido en principio que todo hierro debe 
ser lo mismo y se ha sacado la conclusión que no podia 
haberlo nittivo, esto es, que fuera dúctil sin haber podido 
ser forjado i como si conociéramos todos los recursos de 
la naturaleza. (.La grande masa que halló Pallas en Si- 
beria de 1680 libras rusas en la cumbre de una alta mon- 
taña de pizarra sin ningunas señales de volcanes en los con- 
tornos, y á doeieutos pasos de un abundante mineral de 
hierro magnético, ¿no tendrá el mayor derecho á llamarse 
así, y mas si la substancia verde, que puede servirle de 
carácter empírico, tiene mucha analogía con el olivino y 
ninguna con las escorias? Pero demos que sea escoria, que 




'¿mr. 
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contenga también carbón y que deba su origen al fuego 
volcánico, i dexará por eso de ser nativo teniendo el carác- 
ter de la ductilidad sin haber pasado por la forja ? Y la 
otra masa, de casi 300 quintales, que encontró ÍX Miguel 
Rubín de Celis en un vasto llano de la América Meridio- 
nal, y las que hay en la provincia de Durango en circuns- 
tancias semejantes ¿dexarán de ser nativas porque la pri- 
mera esté ligada con nikelo, quando los nías metales na- 
tivos no son puros ? El C* Haíiy llama plomo nativo al que 
halló Rathke con todas sus propiedades metálicas en pe- 
queñas masas embutidas en las lavas de la Isla de la Ma- 
dera. 

¿Y no pudiéramos s2rvirnos aquí de los argumentos 
de Chladnipara probar que tales masas no han sido pro- 
ducidas por volcanes, aun sin adherir á su ingeniosa teó- 
rica de que fueron globos de fuego, cuyo movimiento de 
revolución perturbó algún planeta aproximándolos á ki 
tierra ; teórica fundada en la autoridad de Alberto Mag- 
no y otros , en hechos antiguos tcuidos por fabulosos , y 
en otros modernos á que no se puede negar juiciosamen- 
te el crédito? El 26 de Mayo de 1%$X * * as SCíS ^ e t? taj> 
de se vio un globo de fuego junto á Hraschina en el Con- 
dado de Agram en la Esclavonia alta , que reventó en el 
ayre en dos pedazos , los quales cayeron con tal estruen- 
do y violencia que se estremeció el suelo. El uno de 71 
libras penetró 3 toesas en la tierra haciendo una raxa de 
una vara de ancho ; el otro de 16 libras cayó á dos mil 
pasos de allí. A grandes distancias vieron muchas gentes 
rebentar el globo, oyeron el estruendo en el ayre, y per- 
cibieron la caída de una materia abrasada del cielo. El 
mayor pedazo está en el gabinete de Historia natural de 
Viena, donde lo vieron Ferber y el Barón de Humboldt. 
Es todo hierro nativo con impresiones globosas en la su- 
perficie , como de vexigas que se sumieron al enfriarse , 
cuyas impresiones se observan también aquí en las masas 
de Xiquipilco. Mas aunque quedase sin explicar su forma- 
ción , se quitaría toda duda sobre la existencia del hierro 



nativo y si se examinase de nuevo como lo merece el que 
aseguran haber hallado en cintas de un dedo y dos de an- 
cho en conglomerado arriba de la hacienda de Agua blan- 
ca junto á Catorce los Señores Coeto y Gotero. Oxaíá nos 
envíase algún otro Alumilo un pedacito al Colegio, y se 
confirmaría lo que anunció Lehman del de Eibenstoek en 
Saxonia. Hechos deldia parecen confirmar todavía masía 
teórica de Chladni, 

PIRITA SULFÚREA. Bronce chmü 7 margaritoso. 

L COMUN, 




MARILL A de bronce : se halla con colores superfi- 
. ciales del arco iris y cola de pavo real. 



En masas ¿ diseminada^ en pegaduras, con impre- 
siones cúbicas y piramidales , en petrificaciones de amoni- 
tas y cristalizada en las formas que resultan del cubo. 

Muy rara vez en icosaedros, á veces pequeños, por 
lo común muy pequeños : 

En dodecaedros perfectos y regulares (^), ó con 
cada dos caras concurriendo en un ángulo muy obtuso , 
por donde se acercan al cubo con las caras cilindricamen- 
te convexás; 



(*) Estos son los dodecaedros regulares de la Mineralogía, no 
de la Geometría , pues ni tienen los ángulos de las* caras pentágo- 
nas todos iguales ? y de io8° ? ni concurren sus planos en el mismo 
ángulo, como ha observado el C. Haüy: lo mismo se ha de encen- 
der del icosaedro y del triacontaedro , de «jac se hablará después. 
Se llaaianüi regulares por seguir las leyes mas simples de diminu- 
ción, así como llamamos perfectos á los no truncados &c. La es- 
pacie de icosaedro del C. Haüy , en que crecen los ocho triángulos 
equiláteros disminuyendo los doce isósceles , si se mira como un 
octaedro con las esquinas biseladas, pertenecerá á la especie si- 
¿luiente $ pero aquí pertenecen su cubo-icosaedro , que es nuestra 
ultima variedad con las esquinas del cubo primitivo fuertemente 
truncadas, y el triacontaedro (que ni los geómetras ni ios mine* 
ralogistas han considerado hasta el C. Hatiy) como derivado del 
cubo apuntado en cada esquina con tres caras puestas sobre las 
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O truncadas las esquinas alternas : aquí hay do- 
decaedros mediano í y pequeños con cachi cara dividida 
en dos por una diagonal que va del ángulo mas obtuso del 
pentágono al lado opuesto y truncadas todas las aristas; ó 
las esquinas correspondientes á las dtl cubo primitivo 
apuntadas con tres caras puestas sobre las aristas, no so- 
bre las caras como los que describen Haüy y Romé de V 
fcle, y truncada á veces la esquina del apuntamiento. 

En cubos perfectos, 

Con caras planas y lisas 5 ó cilindricamente con- 
vexas y rayadas en tres direcciones perpendiculares entre 
si, en prueba de su tendencia á formar el dodecaedro, 

O con caras convexas ú cóncavas esféricamente; 

O con las esquinas mas ó ménos truncadas (for- 
mando el paso á la especie siguiente) y caras planas, 

O convexás esféricamente y al mismo tiempo en- 
costradas ; 

O apuntados en todas las esquinas con tres caras 
puestas sobre las aristas , y truncada á veces la esquina 
del apuntamiento ; 

O truncadas todas las aristas, mirando siempre á 
una cara del cubo cada dos caras opuestas de trunca- 
miento. 

Los cristales medianos, pequeños y muy pequeños, 
raía vez grandes. 

El lustre exterior varía según es la superficie lisa , 
rayada ó encostrada, desde resplandeciente hasta cente- 
llante, 

Por dentro lustrosa ó poco lustrosa , y aquí res- 
plandeciente de lustre metálico. 



aristas | gtui frecéis h.ma que se tocan volviéndole trapezoide 
y las caras del cubo primhivo rómbeas. Por último su pirita partió- 
Épñ$ t que es el icosaedro > cu que sobre cada triángulo equilátero 
fbrifrado por el truncamiento de las ocho esquinas del cubo primi- 
tivo se levanta una pirámide triangular muy obtusa, que á veces 
tiene ei vétóct truncado , es también de esta especie. 

G 
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Textura desigual de grano grueso y pequeño que 
'$2 acerca á veces á concoidea , y aqui pasa muchas á con- 
coidea imperfecta y mediana: v . i-*c.-j ws^/i/g; 

Fragmentos poco agudos; los de la concoidea agu- 
dos. 

Rara vez tiene partes separada? granadas pequeñas 

y finas. 

Poco dnr^^g ^ ' y posada ? pe sa^espe nífitr i ijjTr^t , 
Sacudida coa el eslabón da mucho olor á azufre: al 
soplete huele también mucho á azufre el humo que da, 
dexando un ocre pardo que forma coa bórax vidrio 
verde sucio, - &*«ij2í&&$ é *r A> e*¡ ¿ ^ rr (¿f 
IL RADIANTE. 

DE un amarillo de bronce mas claro que tiin á gris, 
y aun á verdoso ¿ á veces con los colores de la cola 
de pavo real, rara vez del arco iris, ó solo de pardo obs- 

En masas, en, racimos, ar riñonada, ostotootítie» ,^/ 
global, con impresiones cúbfcas^r cristalizada en las for- 
mas que se derivan del octaedro, 

Como son los octaedros regulares perfectos, 

O con las esquinas truncadas ; 

O cuneiformes concurriendo dos caras opuestas 
mas anchas en un ángulo mas obtuso que las otras dos y 
sin agrupamiento ; 

O bien agrupadas por sus caras Angostas en forma 
dentellada, y de cresta de gallo si catan encorvadas; 

Y en cubo-octaedros^ ó cristal medio entre cubo y 
octaedro (*) # 



(*) Aquí pertenecerán la pirita irApczoidal del C. Haüy , ó ia 
doblo pirámide octágona del granate , conio derivada del octaedro, 
que en el graiutc se deriva del dodecaedro romboidal; la biforme t 
que es el octaedro con las aristas trancadas, y la sqbrccompticsta, 
que es el octaedro, con todas las arisias biseladas y el bisela- 
miento interrumpido dos veces, y apuntadas las esquinas con qua- 
ttv> cirius correspondiendo 1 las Literales y truncado el apunta- 
inicuo. El cristal completo teudrii no caras* 
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Rara vez pasan de medianos, y con dificultad 11c* 
gan á serlo; mi superficie lisa . ó ctaco fí trnd -Hi >tecde* 

Por dentro pasa de poco lustrosa á - ^iíntülknte de 

lustre metálico, y . ft* v &i&4**éi&*J ^W^l ¿f&#**r4xj+ 

Textura en estrias angostas, rectas y divergentes 
en ramilletes ? a "¥Q0ü i > algo giueotis , y entonces pasan á 
formar partes separadas en barras, '¿^Jv&4>¿^* } 
Fragmentos cuneiformes. 

Partes separadas granudas gruesas y medianas muy 
incorporadas , y al mismo tiempo cortadas por otras tes- 
taceas delgadas y encorvadas en la dirección de la super- 
ficie. jr&ei&YQ ) ; 

Poco dura: agria:, pesada en poco grado ¿ peso es- 
pecífico ^^^'-^^ & rj&**?¡&7 

Se descompone muy fácilmente formando sulfato 
de hierro sobre todo en quartos húmedos , quando hasta 
se pueden lavar los cristales de la otra, especialmente los 
dodecaedros, sin recelo de que se descompongan. — V 

III. HEPÁTICA. 

ENTRE amarilla de bronce y gris de acero .pasando á 
veces á confundirse enteramente con eate r j otras es 
mucho mas amarilla y aun suele pardear mucho. También 
suele estar algo tomada de colores superficiales. 

En masas, en estalactitas, oclulai 1 hcMQúdm 6 m *p/ 
determinóte^ arrrfionada, globosa y cristalizada: 
En prismas hexágonos grandes y medianos; 
Y en tablas hexagonas medianas y peque ña^¿&«*A - 
Es singular que los prismas especialmente estén 
con freqüencia cubiertos de cristalitos de la común. 

Los cristales son regulares y sin agrupamicnto, 
O están agrupados piramidal mente , ó de suerte 
que parecen formar partes separadas granudas j 
O irregulares por sus ángulos: 
Tstmhieü se halla en cristalitos muy pequeños ve- 
risímilmente piramidales y en lentes. 

Sus caras lisas 6 encostradas y poco lustrosas; ¿v^ 
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Por dentro centellante que á veces se acerca á po- 
co lustrosa lastre metálicu. 

Textura igual pasando, á concoidea imperfecta y á 
desigual de grano fino, 

Fragmentos poco agudos. 
. Mas lustrosa* en la raspadura. 

Ménos dura que las precedentes. 

Agria y pesada;-* j¡/s<¡r< ¿éz4*£tf&am 
También descompone muy fácikBento al ayr e y\ 
* e en ¡ la hum e dad, i$e halla en vetas, é n - * *** ZSBtep / — <zj 

FlPaT^W. CAPILAU. 

DE amarillo de brono»ebjeuro qtio paroce i acti nar - s e 
» vyr-doo a, • ¿r¿.,- jpF^f s ' ^ - < **** ) 

En cristales capilares entretexidós formando una 
especie de pelusa, ó en agujas muy delgadas divergentes 
en ramilletes,, poco lustrosas de lustre metálico, duras, 
*hx'c ' : -r agrias y ^ qus pureeon poco » pesadas» ***** ***Afrw '&^exi* 

PIRITA MAGNÉTICA. ] Wte***O m 
T^NTRE amarilla de bronce y parda de tumbaga, que 
jlj tira á veces mucho á blanco, y algunas variedades á 
roxo de cobre; con el tiempo se toma de pardo y pierde 
su lustre. 

En masas y diseminada , y aun aquella incorpora- 
da con otros fósiles. 

Por dentro lustrosa, y poco lustrosa de lustre me- 
tálico.. 

Su textura pasa de concoidea pequeña á desigual 
d- grano grueso y pequeño. 

Fragmentos poco agudos. 
Opaca. 



(*) E?ia espacie se pone coa dada, por decir W idcnaimn que 
ésiiba cotivoacido que no merecía serlo ? sino que es una varie- 
áiÁ lo licita radiaate. Yo no ¡¿e te p ido ocasión de examinarla, y 
S&3jg& .juc co_io;ía li o¿ri de Wi&utoittfl ao la fea suprimida 
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Entre dura y semidura. 

Agria: pesaday****» ey^seífi r <f< 

Es aígo atraída por el imán, aunque menos que el 
hierro magnético. Nunca se halla en vetas sino en mantos 
con hierro magnético, galena , blenda parda, granate, pi- 
rita sulfúrea y cobre amarillo* 

Al soplete dice Widenmanti que da al principio 
un olor no muy fuerte de azufre, y se funde fácilmente 
en glóbulo negro agrisado, que se disuelve en ú vidrio 
de bórax y lo ennegrece; el globulito es atraído por el imán. 

HIERRO MAGNÉTICO. Hierra oxídalo de Hauy. 

E FIBROSO. 

TONTRE g^ de acero claro y azulado, acercándose mas 
1/ al último. 

En. masas. 

Poco centellante. 

Textura fibrosa fina, recta y divergente en rami- 
lletes, y la general parece algo pizarreña. 
Fragmentos poco romos. 

Partes separadas granudas medianas y pequeñas. 
Opaco : raspadura negra azulada. 
Blando que se acerca algo á semiduro. 
Agrio: entre pesado y poco pesado. 
De Altberg en Suecia. 

m COMUN, 

NEGRO de hierro perfecto, quando no está mezclado 
con otros fósiles ni se ha arrancado con friego ; en 
este caso suele tirar á gris de acero. 

En masas, diseminado, en chapas ó venillas y cris- 
talizado. 

En dobles pirámides quadrangularcs perfectas ó 
con las aristas truncadas, y en prismas cortos hexágonos 
apuntados obtusamente con tres caras puestas sebre las 
aristas alternas,, como el granate, y en estos mismo§ pro- 
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longados, que se pueden mirar como prismas quadr angula* 
res apuntados con quatro caras puestas sobre las aristas. 

El C. Haüy cita un cristal gemelo compuesto de 
dos mitades de octaedro en que la una girase sobre la 
otra un sexto de su perímetro. 

La cristalización del granate tiene las caras rayadas 
paralelamente ii las grandes diagonales de los rombos, y 
se halla agrupada; pero los octaedros están solitarios en 
clorita apizarrada. Comunmente son los cristales peque- 
ños , rara vez medianos. 

Por fuera lustrosos y poco lustrosos. 

Por dentro poco lustroso que se acerca por un la- 
do á lustroso , y por otro á poco centellante de lustre me- 
tálico. 

' Textura compacta ú hojosa; la primera desigual de 
grano pequeño y fino, pasando unas veces á concoidea 
pequeña é imperfecta, y otras á igual y terrosa; la segunda 
mas ó menos perfectamente hojosa, que parece tener qua- 
tro cruceros paralelos á las caras del octaedro primitivo. 
Fragmentos poco agudos. 

Tiene comunmente partes separadas granudas pe- 
queñas y linas , rara vez medianas , tan poco coherentes 
á veces, que se desmoronan como arena, coa caras de 
separación ásperas ó sutilmente rayadas: rara vez sin par- 
tes separadas. 

Raspadura negra. 

En sumo grado semlduro. 

Agrio, 

firt<& Resistente el que carece de partes separadas y el 
otro muy quebradizo. 

Pesado ; peso especifico de ^043 ^ á 4,9394, (f) 
Al soplete según Widenmanu se vuelve algo par- 
dusco, y disolviéndose cu el vidrio de bórax le da un ver- 
de puerco. 

Su magnetismo no es privativo de él, sino mas 
fuerte según Haüy que el de los demás minerales de hier- 
ro; por tanto Sipo vale la diferencia que se hacia entre 
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hierro atrae torio y retrae torio , no será porque no haya 
hierro atractorio en lo interior de la tierra, y adquiera esta 
virtud al ayre como se decía, siendo nuu probable que al 
ayre la pierda, sino poique todo mineral de hierro es un 
imán mas ó menos fuerte , con tal que no esté muy oxi- 
dad j, y que se use de una aguja débil para examinar su 
virtud. Si se emplea una barra fuerte como anteriormente, 
puede suceder que los imanes naturales febles atraigan in- 
diferentemente los dos polos de la barra, pues presentan- 
do el polo boreal del cuerpo que se quiere probar al polo 
boreal de la barra, la fuerza de esta puede, no solo des- 
truir el magnetismo del otro, sino aun hacerlo pasar al 
estado contrario y que se convierta la repulsión en atrac- 
ción i pero con una aguja feble , el hierro espejado y otros 
minerales se le volvieron al C. Haüy imanes entre las 
manos ; y así es menester añadir á los demás instru- 
mentos de que usa el mineralogista una aguja pequeña 
que tenga poca virtud ; de estas no hay que temer que 
comuniquen virtud polar al pedazo que se examina: lo 
mas que pueden hacer es destruir la de un lado \ por lo 
que es bueno presentar en seguida un mismo punto á los 
dos polos de la aguja. - vy fyf&ty*** fá/ 

En montañas primitivas de gneis, mtcapizarra, pi- 
zarra, caliza y trap, en mantos cetr-piedra radiante, mica, 
hornblendü, quarzo, granate y asbesto, y con pirita sulfú- 
jea, magnética , arseuical, cobre amarillo y aun galena y 
blenda ; todos estos minerales lo echan á perder en la fun- 
dición, sacándolo quebradizo en frío ó en caliente j las 
piedras, sin exceptuar el quarzo, no le perjudican: la cal lo 
mejora. Y así el hierro magnético puro da el mejor hierro 
forjado; el colado es algo espeso: n¿ es duro para fundirse, 
ó no necesita feúcho umdentcj solo tiene la nialaquali- 
dad de ser tardo, o de rué la misma cantidad necesita 
mucha mayor de carbón que otros minerales de hierro ; 
verificándose la paradoxa de los fundidores , que siendo 
el mas rico, es el que da casi menos hierro por la fundi- 
ción en igual tiempo : en los hornos de Saxonia, donde se 
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sacan de otros metales 150 quintales semanariamente, 
quando se funde hierro magnético , no se sacan mas que 
60 tí 80 á lo sumo de hierro colado. Es el que funden 
en Suecia, Rusia y Noruega. 

IE ARENOSO. 
INTEGRO de hierro obscuro. 

JLxl En granos esquinados romos grandes y pequeños, 
entre los quales se hallan algunos octaedros de superficie 
algo áspera y centellante. 

Por dentro resplandeciente de lustre metálico. 

Textura en pequeñas concoides. 

Fragmentos algo agudos. 

Raspadura negra. 

Semiduro : ágrio: pesado^ ^ ** ¿ifi^o m***\f/ 
Es atraído fuertemente por el imán. 
Se halla en arena Formada del detritus de basalto 
y vacia , y aun de clorita apizarrada, 7 . *lhb*h'U*¿P X?) 
Se funde mucho en Pia monte y Virginia y da buen 

hierro. 

MENACAN. 

NEGRO da hi a rra tir¡mxdü a-firio de acor e. 
En granos esquinados pequeños y finos Algunos pa- 
recen pirámides triangulares algo agudas de superficie lisa 
y lustrosa. 

Por dentro poco lustroso que se acerca á lustroso 
de lustre metálico. 

Textura desigual de grano fino pasando á concoi- 
dea y aun á hojosa. 

Triturado da polvo negro. 

Semiduro: ágrio: pesado; peso específico 4,427 se- 
gún Blumenbach. 

Es atraído por el imán. 

Se halla en Menakan en Cornuailles como arena. 
Esta descripción está hecha por un poco que me 
dio el Sr. Hawkins. 
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• HIERRO TITANICO . - r 
Klapro t h diuu qua p^aeg» do hierro ^ feg^tRtisaa : 
d§ lusa» metálico rnüG fuerte por deiitjpe qttc por fuera : 
textura desigual de grano lino: opaco: duro: muy agrio y 
difiofl » d»4riturar- e a«polvQ negror- poco oopeeíft<?Q^ 4^4a: 
* t.icno>¥ÍPtad -pela r. 

HIERRO ESPEJADO, 
Hierro oligista de Haüy^ 6 que tiene poco metal, 

L COMUN. 

GRIS de acero que tira unas veces á roxo por el hierro 
espumoso que tiene mezclado , y otras á negro de 
hierro; también coa hermosos colores superficiales de hier- 
ro pavonado y de cola de pavo real 

En masas, diseminado, rara vez en grandes celdi- 
llas, y comunmente cristalizado en las formas derivadas 
de un romboide algo agudo , cerno son : 

La doble pirámide triangular obtusa , puestas las 
caras de la una sobre las aristas de la otra, perfecta con 
las caras rayadas paralelamente á las grandes diagonales 
ó con las aristas laterales truncadas y las esquinas del 
vértice redondeadas, 6 

Con las seis esquinas de la base truncadas obli- 
qu a mente alternando. 

La tabla hexágona perfecta, ó con las caras termi- 
nales alternando obliquamente, 

O con las caras laterales convexas esféricamente, y 
las aristas terminales biseladas, puestas las caras del bise- 
la miento sobre las laterales : estas tablas se suelen cruzar 
unas á otras, 

Las lentes comunes; 

Y las tablas hexágonos con aristas terminales y 
esquinas truncadas. 

El célebre Fíaüy dice que la forma mas común de 
tas cristales de la Isla Elba {Uva de los antiguos) es la 

H 



doble pirámide triangular aguda con las esquinaste la ba- 
sj fuertemente biseladas y las d jl vártftffc apuntaos obtu- 
samente con tres caras ó redondeada; á esta llama bi- 
rioternaria: la que llama sustr activa tiene ademas las aris- 
tas de la base común y las esquinas, qute alternan con las 
caras de la pirámide primitiva, truncadas. También cita 
como freqtíente en los volcanes una especie de octaedros., 
que resultan del tuerte truncamiento paralelo dé las dos 
esquinas opuestas agudas del romboide primitivo, y se 
hallan perfectos, ó con las esquinas truncadas; y por ul- 
timo tablas hexágonas biseladas con las esquíelas termina-* 
les, ó las aristas impropias alternas truncadas, que son las 
caras del romboide primitivo. y (f) 

Por fuera los cristales espejados ó lustrosos. 

Por dentro poco lustroso que pasa á confundirse 
con lustroso en los cristales y en otros casos á centellante. 

Textura compacta ú hojosa: la primera desigual de 
toda especie de granos se acerca a la igual ; la de los cris- 
tales comunmente concoidea pequeña: la segunda plana ó 
curva de triple crucero oblicuángulo de hojas, de donde 
resultan caras rayadas reticularmente , y esta da frag- 
mentos romboidales agudos. , 1) 

Los fragmentos ordinarios son esquinados indeter- 
minadamente algo agudos. 

Partes separadas granudas medianas y pequeñas ; 
en barras' ¿noorvadac y teotáceus - eurvao y concóntrictis ; 

Raspadura roxa de cereza ó de cochinilla. 

Duro: agrio: frió, y pesado; peso específico de 
5,01 16 á 5,218, que es del de los volcanes. 

Pasa á hierro roxo y magnético y también á mi- 
cáceo. 

Tratado al soplete con un fundente lo tiñe de ver- 
de obscuro. * y * ' r ' 1 fá/ 
II. APIZARRADO. 

NO lo conozco: Widenmann habla de una variedad 
del micáceo, cuya textura se acerca á pizarreña, que 
sera el que tiene fragmentos en rodaxas y partes separa- 
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das testáceas; sin embargo nada dice de las ultimas Kárs- 
ten en la nota de la pág. 58 de sus tablas donde lo des- 
cribe, 

III. ESCAMOSO, Hierro micáceo. 

NEGRO de hierro que á veces confina con gris de 
acero. 

En masas, diseminado, en pegaduras y cristalizado: 

En tablas hexágonas con las caras terminales pues- 
tas obliquamente alternando , que se atraviesan muchas 
veces celularmente. 

Por fuera lisas y resplandecientes. 

Por dentro resplandeciente y lustroso de lustre 
metálico. 

Textura hojosa <mrÉ%,/^íM2^ 

Fragmentos muy romoa. ^ 

El que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas de todos tamaños. 

Opaco; las hojillas y cristales delgados algo tras- 
lucientes , y entonces parecen roxos de cochinilla. 

Raspadura roxa de cochinilla obscura. 

Semiduro: agrio : pesado/. ¿r AfM ® 

Confina el de partes separadas finas con hierro es- 
pumoso roxo. 

K lj género da un hierro colado mas ralo que el 
magnético, y el loriado se caldea bien, aunque parece 
inclinarse á quebradizo en frió: es algo duro para fundirse 
sobre todo s¡n cal, pero no tan tardo como el magnético 
y da ñus de 80 por 100. 

Es propio de las montañas primitivas y de transi- 
ción, como creo que es el de Bareith, y se halla tanto 
en vetas como en mantos, comunmente con quarzo que 
puede sea el que lo hace duro para fundirse y quebradizo en 
i rio: rara ve¿ con espato calibo y ocre roxo, como en Sa- 
\onia, donde por esta razón se funde muy bien el común 
y se cría también hierro micáceo en vetas que se funde 
igualmente. Abunda en Suecia, y acaso mas en la Isla El- 
ba, donde se está fundiendo sin interrupción mas ha de 



2000 anos el común j en Píamente se beneficia el escamoso. - 
HIERRO ROXO. 

. I. ESPUMOSO, Eisenrahm ó que tizna. 
T7NTRE roxo de cereza ó pardusco y gris de acero. 
Xld En masas y en revestimiento. 

Pasa de centellante á poco lustroso de lustre semi- 
metálico. 

Textura en hojillas pequeñas y curvas. 
Fragmentos muy romos. 
Partes separadas granudas pequeñas y finas. 
Tizna mucho. 

Muy blando, freqüeatemente desmoronadizo. com- 
puesto de partículas escamosas lustrosas ó centellantes, 
mas ó menos coherentes. 

Aíge untuoso y pesado. 

Al soplete dice Widenmann que se pone negro, 
no se funde por sí solo, y tiñe al vidrio de bórax verde 
aceytuna ó espárrago. v n n 

IL COMPACTO. 

ENTRE roxo pardusco y gris de acero obscuro; y en- 
tre este y el gris de plomo, quanio se acerca á hier- 
ro espejado. 

En masas , diseminado , espejado y 
En cubos que son cristales propios , y en cristales 
impropios piramidales. 

El espejado resplandeciente de lustre metálico. 
Por dentro en general fuertemente centellante, 
que unas veces pasa á mate, y otras se acerca á poco 
lustroso de lustre semitálico. 

Textura mas común concoidea grande, pero tam- 
bién es desigual, rara vez igual y muy rara pizarreña: esta 
es poco lustrosa, la igual y la concoidea centellantes. 
Fragmentos mas ó menos agudos. 
Raspadura roxa de sangre. 
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Semiduro que pasa á duro, y otras veces á blan- 
do : el riias azul es el mas duro. 
Agrio : frió y pesado; 

I1L OCRÁCEO. 

ENTRE roxo de sangre y pardusco. 
En masas , diseminado y en revestimiento. 
Por lo común desmoronadizo en partículas pulve- 
rulentas mates , á veces poco centellantes , mas ó ménos 
coherentes, pasando en parte á forma sólida. 
Tizna mucho. 
Poco árido. 

Siempre con hierro roxo compacto y hematita : da 
poco hierro, pero muy bueno; el nuestro de Somorostro 
es tan especial, porque está mezclado el hierro espático con 
ocráceo roxo, 

IV. FIBROSO. Hematita, sanguina. 
TT^ NTRE gris de acero obscuro y roxo pardusco o de 
,|y sangre , acercándose mas á uno ú á otro y de dife- 
rentes grados ; también se acerca mucho á negro de hier- 
ro, especialmente en las caras de separación. 

En masas , arriñonado de diversos tamaños pa- 
sando á racimos, imperfectamente estalactítico , en cilin- 
dros y celular : la superficie del arriñonado lisa y lustrosa 
ó poco lustrosa, ó también áspera pasando á encostrada 
fina. ¡6 0* ¿5%¿J &i &s 

Por dentro fuertemente centellante que pasa á po- 
co lustroso de lustre semimetálico. 

Textura en fibras largas y finas , ó cortas y algo 
gruesas, por lo común divergentes, alguna vez paralelas j 
y de aquí provienen los fragmentos en astillas largas ó 
cuneiformes , aunque también esquinados indeterminada- 
mente. 

Partes separadas granudas grandes, medianas y 
pequeñas cortadas por otras testáceas encorvadas en Ut 
dirección de la superficie : las partes granudas esquinadas, 
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pkna$, lisas y lustrosas ó rayadas, de color negro de hier- 
ro y lustre metálico. Rara vez tiene partes separadas en 
barra^delgadas y gruesas. 

Raspadura roxa de sangre clara. 

Poco duro: ágrio: quebradizo por las raxas de se- 
paración, sino resistente. 

Pesado , g[lio ... iiiingu 11 ni ■■ i i i ¡ . 4,$ y ¿ 0 

Al soplete según Widenmaun se pone mas obscu- 
ro y adquiere magnetismo polar según Haíiy: no se funde 
por si sulü ni con bórax, pero le comunica un verde acey- 
tuíia amarillento. 

Este género da mas de 6o por ioo de hierro (el fi- 
broso es el mas rico) : es algo duro para fundirse, y el 
hierro que produce se caldea bien y es bastante dtíctil aun- 
que algo blando: el colado es algo espeso, pero menos que 
el del hierro magnético. El mejor fundente es la caliza 
pura. El ocráceo es el que se funde mejor que todos y da 
hierro mas dúctil : los ocres pardo y roxo en general se 
funden mejor que los otros y dan hierro forjado mas dúc- 
til y himo colado bueno para amoldarse, 
se ^&s/^> ¿ criadero del hierro roxo es en vetas^,, aunque 
tonUww en pantos, casi siempre en montañas primitivas 
de transición, como junto á Andreasberg en el Harze. 

Le acompañan quarzo, piedra córnea, jaspe y aun 
alabandina gri^/ lejos de echarlo á perder la Wmm ^pa^ J 
rece que comunica mas dureza al hierro. Abunda en Sa- 
xonia, en el Harze, y lo hay en Inglaterra ; pero escasea 
y falta mas al Norte de Europa, y así pertenece á las 
formaciones escasas , aunque mas abundantes que la del 
hierro espejado , con el que tiene estrecha afinidad. 

HIERRO PARDO. 



I ESPUMOSO. 
T7NTIÍE pardo de clavo y gris de acero claro. 
jOj En masas, en revestimiento espumoso, á veces den- 
drkico y en forma de coliflor. 



Desmoronadizo en partes escamosas finas , cente- 
llantes y poco lustrosas de lustre semimetálico, siempre 
coherentes. 

En la raspadura, y aun con solo tocarlo se pone 
algo lustroso. 

Tizna mucho. 

Es pe« untuoso y flotante. 

Frotándolo dexa percibir un cierto sonido. 

Lo llaman algunos wad , y lo confunden con la 
alabandina: de él se dice también que amasado conaceyte 
y dexadu estar se enciende por si solo, 

Al soplete se pone negro según Widenmann m , no 
se funde por sí , y disolviéndose en el bórax le comunica 
un amarillo verdoso* — i 

II. COMPACTO, 
Hierro hepático de Romé de l' Isle y otros. 
X^AROO de clavo claro ú obscuro que se acerca al 
Jl castaño. 

En masas, diseminado , estalactítico pasando á la 
figura en celdillas paralelas , en cilindros , en petriHcacio- 
nes de corales , madreporitas, fungitas , piedras de torni- 
lio &c. y también cristalizado en cubos, el paso de estos al 
dodecaedro y rombos , ó sólidos de caras rombeas; ■ ftj 

Por fuera áspero y mate: ><f'r7k/s/ - : . : 

Por dentro centellftnte ' . ^rt^?*^* s& sz*^*/****? ^><^^P^ 

Textura igual que se acerca á la desigual de grano 
fino y á la concoidea plana. 

Fragmentos poco agudos. 

Raspadura parda cetrina casi amarilla de ocre. 

Semiduro: ágrio j y pecado^ .■•■^Jo; f&hs&-e**p*****iC5j 

Casi siempre con el fibroso. 
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IIL OCRACEO. 
ARDO cetrino claro tirando á gris y acercándose al 
amarillo de ocre. 
Mate. 



Textura terrosa jkm r 

Raspadura parda cetrina clara. 

Muy blando pasando á desmoronadizo. 

Tizna algo. 

Arido al tacto. 

No se pega á la lengua y es pesado. 

Este y el precedente según Widenmann se ponen 
mas obscuros al soplete , y sin fundirse con el vidrio de 
bórax le dan un color que tira á verde aceytuna. 

IV. FIBROSO. 

SU color pardo de clavase acerca unas veces algo al 
pardo cetrino y /otras se vuelve enteramente- pardo 
musco: por fuera está tomado generalmente de negro 
azulado ó negro puro, y algunos pedazos de negro de 
hierro, pardo de tumbaga y amarillo de bronce; otros de 
los colores del hierro pavonado, y aun algunos están co- 
mo cubiertos de ollin: estos son por fuera mates; los de- 
mas poco lustrosos y centellantes. 

Rara vez en masas y diseminado; por lo común 
en grandes y pequeños ríñones, globoso, en racimos, en 
cilindros, estalactítico , bulboso, coralifonjie^ oasando á 
celular, dendritico, en forma de coUfloi^imp^rrectame li- 
te reticular, ramoso y en cristales impropios, que son 
prismas hexágonos huecos apuntados con seis caras, y en 
cristales propios extremamente pequeños é incapaces de 
ser determinados. 

La superficie comunmente lisa y lustrosa; aveces 
áspera y granosa. 

Por dentro fuertemente centellante ó poco lustro- 
so de lustre de seda. 

Textura en fibras finas ó gruesas y cortas , rectas 
o curvas (la hematita nunca las tiene curvas) y paralelas 
ó divergentes en estrellas 6 ramilletes. El negro tiene á 
veces tan sutiles las fibras que pasa á concoideo. 

Fragmentos esquinados indeterminadamente; rara 
vez en astillas largas ó cuneiformes. 
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Las partes separadas granudas medianas y peque- 
ñas están atravesadas por otras testaceas, pero iio tan dis- 
tintamente como en la hematita: las caras de separación 
de las testáceas y de las granudas- son negras, lisas y lus- 
trosas. 

Raspadura parda cetrina* , 
Semiduro que pasa a duro: agrio: pesado: 
Al soplete se pone negro según Widenmann, ad- 
quiriendo también magnetismo polar según Haüy, y se di- 
suelve con alguna efervescencia en el vidrio de bórax, al 
que comunica un amarillo sucio* 

Este género damas de 50 por 100 de hierro:, calci- 
nándolo se pone negro y pierde de peso. Es el mas" ventajo- 
so para fundirse, como que es acaso el que rinde mas se- 
manariamente , y lejos de necesitar de fundente, se Je 
ánade á veces arcilla y pizarra para contener su fusibili- 
dad. El hierro colado por lo común no es muy líquido 
y ralo, y así no es muy especial para amoldarse; pero 
el forjado es excelente por su ductilidad y dureza. Baxo 
cierto método da también acero. 

Se halla en capas y en trozos enteras de montañas, 
mas rara vez en vetas: se cria comunmente con espato ca- 
lizdy'briinoespato, espato pesado, rara vez quarzo y mu- 
chas hierro espático y alabandina. Es el género mas abun- 
dante , y está en íntima relación con el hierro espático; 
menor es ia que cieñe con el roxo y arcilloso. En toda 
Estiria y Carintia se beheficia mas ha de 2000 aíios: 
de aquí era el famoso acero Nórico. Lo hay también en 
Cumióla y Frioul , en Wesfalia, especialmente en Nas- 
sau-Síegen, en Hcsse, en el Harze &c : en Saxonia es raro, 
y no se conoce en Noruega ni en íúiccia. Es maravillosa 
la distribución de los depósitos de hierro en la superficie 
del globo. 
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fit IERRO N£GRQ, Alahandina negra de Widemnctnth 

l COMPACTO- 

NEGRO azulado timadle' mucho ^gris de acero./// 
En masas r en pequeños ríñones, en racimos^ri ma- 
sas y en coliflores : la superficie, áspera y mate , á lo mas 
poco cei^tellante* 

Por centro fucrteniQtiíe ce&fcellauté efe lustre sejni- 
metálico.. 

Textura concoidea plana- quo pasa i confundli se- 
cón la igual y desigual de grano pequeño, 

Fr agn^e ntoj frunQÍfurmflfc , en . aau l las y csíjiA - Midga: 
ind i terrainíulira^iU e : sin, part.es separadas. 6 con testareas 
cur : vas, v y^ 4 **^ <^¿p^3¿±s; & fXtite 

Adquiere lustre metálico en : la< raspadura sin quq 
i¡nude de color. 

Semiduro, pasando á. duro : ágrio.: quebradizo. 

Pesado: <¿£4r* Sc ? J^j?s, v há / 

m FIBROSO. 

DEL mismo .qolor que el anterior. 
En masas^' dioenjinitdo y. quina da otras figura*;.. 
Por dentro -péee-fefcí&s© de lustre semimetálico. 
Textura en fibras muy sutiles curvas y divergen- 
tes.^n ramilletes, ^¿¿¡x-f 

Fragmentos cuneiformes algo encorvados, 
Partes, separadas en - feaiffftfl . cuneiforme s^ y-granii^ 
das grandes y medianas, u U ^^av (j) 

Toma, en la, raspadla, lustre metálico sin mudar 
de. qolor. 

Semiduro &c. 

Acompaña freqüentemente en vetas al hierro par^ 
4o y á Ja alaban dina gris, y Widenniaíin lo pon$ en la. 
familia del marg3neso v 

Al soplete según el mismo autor chisporrotea y 
3alta sino se calienta por grados., en cuyo caso no hace 
nías que ponerse nías obscurQ: con bórax da un vidria 
viplado tirando á pardo roxiza,. 
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Es muy fusible, tanto que corroe las piedras del 
homo; el hierro que da no es malo. Es de formación escasa-: 
en Saxonia lo hay en Schneeberg , junto á Schmalkalden 
en He&sej y en él Wesrerwald en Áltenkirehen* 

HIERRO ESPATICO. 

ENTRE gris amarillento y amarillo de isabeía, á veces 
tan claro que se acerca al blanco agrisado: algunos 
pedazos al salir de la mina son de un gús amarillento cía* 
xo que tira algo á verde aceytuna; se halla también gris 
Verdoso: el encostrado y el cristalizado tienén rara vez 
colores superficiales. Expuesto al ambiente se pone de 
fuera hacia dentro mas y mas obscuro, pasando muy 
comunmente del pardo de clavo al pardo musco obscuro 
y al negro pardusco. 

En masas, diseminado, celular, globoso, con in> 
presiones cúbicas y cristalizado en rombos* pequeños y 
muy pequeños de caras convexas, perfectos ó truncados 
muy fuertemente en dos esquinas opuestas obtusas. 

En lentes ordinarias 6 en forma de silla inglesa , 
Y en prismas hexágonos apuntados, con tres caras 
como el granate, que á mí me* parecen un agrupamiento 
del rombo anterior en saréoSi <*fe*a*Pt 2&¿í* ^.i s^*^/// 

La superficie de los cristales lisa ó encostrada, ó 
algo áspera. ■ 

Por fuera de resplandeciente á centellante , muy 
raía vez de lustre metálico. ' * • > 

Por dentro por lo común soló- lustroso de lustre 
entre vidrio y nácar. 

Textura perfectamente hojosa plana ó curva esfé- 
ricamente de triple crucero muy obliquángulo, el que da 
fragn lentos romboidales que parecen coincidir con los cris- 

Partes separadas granudas de todos tamaños; rara 
vez testaccas curvas- y delgadas.* 

Una variedad muy rara, que es la de partes granu- 
das finas, parece tener la textura entre hojosa y escamosa. 
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El gris es trasluciente dA todo ; el pardo en los 
bordes y el negro opaco. — f£*fa <*&r*y&swó*> cí&>^€**-~Crj 

^S¿midLiro, que en las variedades mas obscuras se 
acerca á blando. 

Agrio : quebradizo y poco pesado en sumo grado; faj 

Hace poca efervescencia con los ácidos ¿ muchas 
veces es menester raspar el fósil para que se haga visible. 

Ai soplete según Widenmann se pone enteramente 
negro y no se funde por sí solo: en el vidrio de bórax se 
disuelve con* alguna efervescencia 7 y lo tifie de amarillo 
puerco. 

Este es de los que se funden bien, aunque algo 
menos que el pardo : *, se puede fundir mucho semana- 
riamente y rinde hasta 40 por 100. Es muy conveniente 
dexarlo estar en el ayre ó quemarlo con precaución, y así 
se ve que el -negro se funde mejor que el de color claro : 
da hierro colado algo espeso; pero el forjado es excelen- 
te, duro y dúctil, y el acero muy bueno , por lo que lo 
llaman mineral de acero. Se halla con el pardo y en los 
mismos criaderos; rara vez está enteramente puro, como 
en Schmalkaldeu, Condado de Reusen, Bareith, Koburg, 
Nassau , y en el famoso cumulo de Somorostro en Vizca- 
ya, donde solo está mezclado con ocre roxo, circunstancia 
muy favorable , y se beneficia mas ha de 2000 años. 

El C. Haüy reduce este y el bnmoespato al espato 
calizo, por tener la misma forma (*) de moléculas inte- 
grantesv^ las mismas cristalizaciones solo con la altera- 
ción que causan las partículas del hierro y del marganeso, 



(*) En esto cabe alguna duda, porque el exemplo del autor , 
pág. 181 del tomo 3 a de su iraiado.de Mineralogía, no es bruhocs- 
paiOjY porque el ángulo obtuso piano del hierro espático me ha 
parecido de 97 o y el de la inclinación de dos caras de 63% y el 
ángulo obtuso del bruno espato de 104°, y el de la inclín ación de 
uní cara con otra de 74.^, quando en el espalo calizo es el pri- 
nwro casi de toi|\y el segundo de casi 7^§. En acabándome el 
g^hi&áctrti rectificare las mciidas, sobre todo si encuentro peda- 
mos qae den Iragaicnus grandes- 
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cuya proporción supone que varía al infinito. Pero si 
lejos de ser asi fuere constante esta proporción en el bru- 
noespato y hierro espático, y la especie de confusión de 
sus formas de consiguiente también constante, ¿porqué 
no han de ser dos géneros diversos de aquel otro i Tqda 
será una cadena si se quiere ; pero en los tres puntos esta- 
rá anudada , y habrá el mayor número de eslabones jun- 
tos. _ &h*7T^^*jH~~ A^V~-^^ (// 

HIERRO ARCILLOSO. 

m, EN BARRAS. 

ENTRE roxo de cereza y pardusco , y á veces entre 
pardo cetrino y de hígado. 

En masas y en grandes pedazos esquinados embu- 
tidos en capas de arcilla. * 
Por dentro mate. 
Textura terrosa fina. 

Partes separadas en, barras gruesas y delgadas , re- 
gulares ó irregulares , y siempre algo encorvadas , á veces 
articuladas con caras ásperas , y muy fáciles de separar 
unas de otras. 

Raspadura roxa de sangre ó parda cetrina. 

Tizna algo. 

Blando: agrio. 

Se pega bastante á la lengua. 

Suena á hueco quando se golpea. 

Árido: frió y poco pesado. 

Esta especie no se usa en la fundición. 

Se halla en Bohemia y en Nassau en una capa par- 
ticular, y debe probablemente su figura al desecamiento 
ocasionado por volcanes impropios. 

l^GRANUDO. 

ROXO pardusco claro tirando á gris; también pardo 
cetrino y negro agrisado ; este último es el paso al 
hierro magnético. 

Formando la masa de petrificaciones de conchas. 
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Por dentro ■fucrtememe ceatellantej 
út lust re semimetálico» ^ ¿á&r&r^ 

La textura apenas visible por la pequenez de las 
partes, separadas ; la de las granudas muy pequeñas pare- 
ce compacta i la de las pequeñas y lenticulares pasa de 
compacta á pizarreña. 

Pai tes separadas granudas esféricas 1 y lenticulares 
peque ñas y muy pequeñas. 

Raspad Lira roxa de sangre, ó parda cetrina , 

Al soplete según Widenman se pone negra , no se funde 
por sí solo,, y comunica al vidrio de. bórax en que se di- 
suelve con alguna efervescencia, un verde aceytuna muy 
obscuro que pasa ya á negro. 

Se funde,, abundantemente. 

Este se pudiera dividir en tres especies subalternas 
roxa, parda y negra, que tiene raspadura gris clara y 
lustrosa, es aigo atraída por el imán, se cria en la Suiza , 
y es la que da mas hierro; la parda es la mas pobre, se 
cria en Suebia, Baidera, Sakburgo, y una parte JeFran- 
conia, y en Bohemia la roxa que da hasta 6o por 100: . 

1 RÚBRICA. 

DE color pardo roxizo obscuro, que á veces se acerca 
á pardo de clavos *¿ v > v j y /tfr / <-< 
En masas. 

Textura principal centellante y pizarreña; la trans- 
versal mate y terrosa lina. 

0 Fragmentos algo agudos ó en rodaxas* 
Opaca. 

Mas clara en la raspadura. 

Tizna aigo y se escribe con ella, 

M fet y - blandí! i - p a co agria ! : queb i ^ fea». i * a - 

Se pega fuertemente á la lengua: poco árida y po- 
co pesada: p¿fjr&t/*4 <, f¿$ . ¿?7 * Is'?^^/**^ 

■Pasma reca verioimllmcnte. en montañas de-p ie flff» 
y - vacie* fiá^apii e airra ^v^^"^^-- * ^ctfr^ *&&^€k^ 
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Se usa para lapizerós.. 

IV. COMUN. 

GRIS amarillento que pasa á confundirse con el parda 
cetrino obscuro y coa el roxo pardusco ; al ayre se 
vuelve muchas veces el ultimo pardo musco obscuro; el 
gris especialmente se obscurece" con el tiempo, pasando 
casi del blanco agrisada á negro pardusco y gris.de perla. 
En maSis, rara vez celular y en petrificaciones dfc 
conchas y caracoles, ó con impresiones de plantas como 
las famosas cabezas de^gato de Cotbrookdaie en Inglater- 
ra, que encierran, cada, una un. pequeño helécho.. 
Mate-, 

Textura terrosa, que solo se aproxima: á escamosa, 
concoidea é igual. 

Fragmentos romos r ém partes separadas;. 

ta raspadura varía según el color. 

Blando que pasa á, muy blando y veces también, 
isemúluro. - 

Se pega-a la lengua. 

Árido; y pesado en poco grados tif f '< i 

Se porta al soplete como -el granudo-. 

El de Polonia que se toma, de gris d'e perla drt 
buen hierro* el Otro, suelte darlo quebradizo eu rusiente: 
la mudanza de color indica tener marganeso. Algunar va- 
riedades parecen constar de mucha cal,. que junta con la 
arcilla hace a tan fusible al hierro^ que corroe las pie- 
dras de los hornos ; sin- embargo no rinden mucho sema- 
nariamente. 

Se cria en Rusta, Cracovia, Silesia, Saxonía, en las 
montañas de Ardenna , y con abundancia en Inglaterra. ki) 

ARRIÑONADO: 

PARDO cetrino mas obscuro hacia fuera, y hacia 
dentro mas claro. el núcleo parece las mas veefes 
amarillo de ocre.. 
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Figura bulbosa que se acerca mas ó menos á ar ri- 
ñonada de diversos tamaños, 

Por dentro hacia ios bordes algo centellante , en lo 
interior mate» 

Textura hácia fuera igual y concoidea plana: en lo 
interior terrosa fina, 

Vd r tes separadas testáceas gruesas curvas y concén- 
tricas' con caras de separación ásperas que envuelven un 
núcleo sin partes separadas. * 

Raspadura parda cetrina clara , á veces lustrosa. 

Muy blando y y hacia fugra blando: 

Agrio y pesado en [joco grado. 

Es el que se funde mejor que todos, y da buen 
hjerro colado y forjado. — . 

VILCLOBOSO. 
TYARDO musco que pasa á con fundirse con pardo ce- 
túnp y - o.uzo: por de fuera suele ser por la tierra 
en que ha estado envuelto gris amarillento , pardo de hí- 
gado, de catiela y cetrino. 

En paqueaos granos casi esféricos de superficie ás- 
pera y lustre accidental. 

Por dentro mate ; hácia lo exterior poco lustroso 
ú solo centellante. 

Textura interior terrosa fhia ; hácki fuera igual 
que pasa á confundirse con k .concoidea: en general igual. 

Partes separadas testáceas delgadas concéntricas. 

Raspadura parda cetrina. 

Sensiduro que se acerca á blando. 

Agrio: poco pesado: 

Se pone negro al soplete , no se funde solo ni con 
bórax, en el que se disuelve sin embargo tüiéndolo de 
amarillo puerco. 

Se liinde abundantemente. Se halla en el país de 
Hesse , y con mas Abundancia en Suebia , Alsacia , Bor- 
gjDíia y en La baxa Suiza. 

Ya se ha visto que solo se funden de las seis espe- 
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cies quatro , que son propias de montanas de capas. El 
común y el arriñonaio se hallan juntos , los otros dos 
cada uno de por sí. El granudo es el, mas rico, los restan- 
tes rara vez pasan de 40 libras, ni aun suelen, llegar. Dan 
generalmente hierro colado espeso; solo el arriñonado lo 
da bien ralo. Pocos fósiles se encuentran con estas espe- 
cies, excepto la común que suele hallarse con calamilia.^ 

SOMBRA DE VENECIA. 

COLOR entre pardo de hígado -y cetrino. ; 
Mate. 

Textura concoidea grande y plana , en pequeño 
terrosa muy lina. 

Fragmentos algo agudos. 
Opaca. 

Toma lustre con la ama. 
Tizna poco y señala bastante. 
Muy blanda: dócil: quebradiza. 
Se pega bastante á la lengua. 
Poco untuosa: poco pesada. 

Se usa en la pintura. El Director Don Rafael Xi- 

meno me regaló el pedazo descrito. 

CLORITA. 

ESTA descrita en la pág. 87 del primer tomo; supongo 
será la hojosa de Kársten la que describe Widen- 
n-:mn con partes separadas granudas muy finas y flexible, 
en hcjillas sueltas , que envuelven en Estiria los cristales 
de granate y en Suecia los de de hierro magnético. 
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TIEP.RA VERDE FERRUGINOSA. &> 
JE i \ DEGAY. 

En mnoQii y Jin s niinada j rara vea nudosa . 
Por den tro mate. 
Textura igual ó terrosa fina . 
frío ttmdu do oolar un la ir a spaJ y ru« 
i una ba*.uut j. 

K 
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■ Opnea, 

May blanda 5 cará deffmorofmdí&ru 

Al soplete ae - ponc primero rom s^gun W idcfl- 
mmn¡yy4uego parda % no se Umic por j| sola, y rfrr al-W- 
driQ^e-brirox u i wimariüo. quo dc ace r en al verde acttytun a u 

£a S c hac e b<afg ? pnneipiürtx¿n*e ea- veta s* 

TIERRA AZUL FERRUGINOSA. Amlíe 

DESCRITA en la pág, 162 del primer tomo ; pero el 
nombre de prusiato de hierro no le conviene s-^gua 
la análisis % coma lo ha notado ya el C Haüy (*J¡ 

HIERRO PALUSTRE. 

L PANTANOSO. 

PARDO cetrioq obro Á *ihoguro.. -a \ s/ 

Entre sólido y desmoronadizo: 
En masas ^ en pedazos esquinados rouios^ alga bul- 
boso ¿£n. costras y granos. 
Mate* 

Textura terrosa,. : 1 * t * 

Tizna hincante 1 algo árido, y ligera quo confio** 
fon poM picuda . 

Se prectpita inmediatamente- de las aguas pantano- 
sas y constituye en parte loa pantanos > por esto se dice 
que crece. Se recoge en los de Silesia y se tunde á la cata- 
lana i es mas fusible que los siguientes. 



(*) Merecería un examen la flato, azul de Catorce que tiene ea 
4u precioso Gabinete el Sr„ Oidor Don Ciríaco Gouzalez Carbajal: 
de azul de espliego claro , por fuera á veces parda roxiza: en pega- 
duras gruesas : mate : textura terrosa fina : no toma lustre coa la 
raspadura ? no tizna :, muy hlanda: dócil : no se pega á U "lenguas 
árida: no hace efervescencia , y tiene 5.3 por too de plata según 
SonneschnakL La ponga aquí porgue, me parece tener alguna ana- 
logía con U tiejja azuj* 
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Al soplete se pone negro según W idenmann, y se 
disuelve con alguna efervescej&cia en el vidrio de bórax 
dándole un amarillo puerca 

ÍL CENAGOSO, 

PARDO cetrino y de una especie de pardo de clavo que 
tira á gris ceniciento ; á» veces también gris amarillen- 
to: en las raxas suele estar temado de gris de acero.< 

En masas ojosas y cariadas ó ampollosas 9 acercán- 
dose á celulares 9 llenas á veces las cavidades de tierra azul 
ferruginosa* 1 

Mate ó centellante 1 hácia el exterior donde es mas 
obscuro. 

Textura terrosa, que pasa á igual, y á desigual há- 
cia la superficie. 

Fragmentos muy romos. 

Raspadura parda cetrina clara. 

Muy blando que se acerca á blando; 

Ag¿© : quebradizo : poco pesado que se acerca á 
pesado; entre 3000 y 4000. 

Se halla las mas veces debaxo del agua ¡, muchas 
al descubierro, y tiene ya mas consistencia que el prece- 
dente. 

Se funde ea Silesia á la catalana» 

IÍL DE PRADOS. 

PARDO musco que pasa á pardo cetrino obscuro , y 
aun á negro pardusco ; en la£ raxas está muchas ve- 
ces tomado de negro azulado y gris de acero. Por fuera 
varía el color según la tierra en que ha estado envuelto. 

Ojoso ( característico) ^ nudoso > bulboso y en 
granos mayores ó menores, ^¿^¿¿trc-zA* — * -w— (?j 

Por dentro pasa de mrifcD hasta lustroso de lustre 
de vidrio V según se va obscureciendo el color del interior 
al exterior del pedazo, 

■ Lzi textura varía igualmente : el mas obscuro U 
tiene en pequeñas concoides: el claro entre igual y térro- 



sa , acercándose á veces á desigual de granq pequeño* 
Fragmentos poco agudos. 
Raspadura parda cetrina clara* 
Blando: ágrio: quebradizo. 

Poco pesado qoafifttuid fr - e oft « pesador ma s qu e loa 

Es el mas antiguo : está cubierto de tierra vegetar: 
hace que se sequen los prados y se pongan amarillos: pu- 
niere fué pantanoso. 

El hierro colado es especial; pero el lunado , aun- 
que se caldea bien, inclina á quebradizo en frió, por ei 
ácido fosfórico. Es el género mas pobre, y las dos jélme- 
ros especies mas que la" tercera y si todas se estiman por el v 
volumen, como hace el fundidor, parecen mas pobres. 
En la propiedad de rendir bastante por semana se siguen 
al hierro pardo; sin embargo la última especie es;dgo mas 
dura que las otras y se funde .en hornos altos. Su mejor 
fundente es Ja caliza, > después el basalto descompuesto» ^ 

Abunda en Saxonia-, en !a T Acacia, en Branden- 
burgo, Pomerania,' Silesia y Lituank , Curhndía , y aun 
en Suecia. 

Del de prados hay hechas e.isas y ciudades ente- 
ras como Ortrand en Saxonia, al modo qae se hacen aquí 
del tezontle ó almendrilla* 

ESMERIL. 
Véase la pág. 30 del primer tomo. 

GALENA. Sorocha plomo rehuiente. 

^JL COMUN. 

GRIS de plomo: quanto mas azul y> mas vivo menos 
plata suele tener , y mas quanto mas gris y.ménos 
vivo. En la superficie y en las raxas suele estar tomada de 
los colores de la cola de pavo real y del hierro pavonado^?> 

En masas, diseminada 5 en pegaduras y en granos, 
reticular, en cilindros gu¿tmecidQ$ de blenda finamente 



(?*) 




cristalizada, en racimos pequeños é imperfectos , y arrí- 
ñbnada, coagulada, espejada, celular, con impresiones pi- 
ramidales y cúbicas y cariada, nudosa y freqüentemente 
cristalizada. 

Rara vez en cubos perfectos cotí car;u planas ó 
cóncavas esféricamente* 

Por lo común con las esquinas truncadas, ó estas 
y las aristas , ó coa caras cóncavas y biseladas todas las 
armas. 

En cubo-octaedros, ó cristal medio entre uno y otro. 

En dobles pirámides quadrangulares regulares ó 
cuneiformes, rara vez perfectas, sino con las esquinas trun- 
cadas y con las aristas de las caras, de truncamiento otra 
vez poco truncadas, ó con aristas y esquinas trunj&adas. 

Rara vez en tablas hexágonas con las caras ter- 
minales puestas obliquamente alternando s que son los oc- 
taedros segtuiní formes de Haüy,. 

El octaedro con las esquinas truncadas está á veces 
tan prolongado que se puede mirar como prisma hexá- 
gono apuntado con quatro caras, puestas dos sobre dtos 
caras laterales, y dos sobre' dos aristas laterales opuestas/ 
El G\ Haüy cita una prolongación del cubo con las esqui- 
nas truncadas que parece prisma quadrangular rectángulo 
apuntado con quatro caras puestas sobre las aristas , y 
poco truncada la esquina del apuntamiento. También cita 
dos variedades curiosas del octaedro que llama octotrige- 
simaly pentacontaedro , y son octaedros con las esquinas 
truncadas y las aristas biseladas en la primera, y trunca- 
das ademas en la segunda. 

Eos cristales son medianos ó pequeños I su super- 
ficie lisa, rara vez encostrada, cariada, áspera y escabro- 
sa: el lustre exterior varía de espejado hasta centellante. 

También el interior de espejado hasta casi poco 
lustroso de lustre metálico. 

Textura hojosa plana ó curva, á veces en florones, 
con triple crucero rectángulo de hojas 7 rara vez estriada ' 
paralela ó divergente***^ =***Wi<áÉ lj í^ 'W • 
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Fragmentos cúbicos; quanto mas perfecta es la tex- 
tura, tanto mas resplandecientes, y tanto mas perfectos 
los fragmentos. 

La que está en masas tiene partes separadas granu- 
das de todos tamaños : la de textura estriada las tiene rara 
vez testáceas confusas, y rarísima en barras imperfectas. 

Raspadura del mismo color. 

Blanda. 

Atgs dócil 

M**^ quebradiza y muy pesada : pes, esp, Tf^S^tf ) 
Al soplete chisporrotea y salta al principio según 
Widenmann 7 luego se funde con mucho olor de ^oifre , 
y en cesando éste, queda un globulito de plomo limpio 
que penerra «tgo en el carbón. 

En Saxonia en el distrito de Freyberg se falsifica 
ía observación de que la galena de grano fino sea mas ci- 
ca en plata que la de grano' grueso': mas bien se observa 
que la pobre en plata se cristaliza en cubos, y la rioa on pe - 

¿I PLUMBAGO. 

GRIS de plomd^qlie parece 'comuiimente n «l¿tfo por el 
poco lustre. 1 
En masas, 'y espejado : este es liso- y resplandecien- 
te ó lustroso. 

Por dentro centellante de lustre metálico. 
Textura igual característica* ' /• i /-l-'.v (3) 

Fragmentos poco agudos. 
Raspadura lustrosa, casi resplandeciente. 
Blanda: dócil y muy pesada. 
AI soplete se porta como la galena , solo que no 
salta tanto como ella. 

Esta era la que se llamaba plumbago hasta que 
Bergman llamó así ál* lápizplomo. 

PLOMO BISMÚTICQ. 

GRIS de plomo muy claro, que se obscurece al ayre 
con el tiempo. 
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Diseminado por lo coman, alguna vez en masas. 
Por dentro poco lustrosa de lustre metálico. 
Textura desigual de grano 'fino. 
Fragmentos poco agudos. 
Blando: dócil; pesado. 

Al soplete se funde muy fácilmente humeando al 
principio y después queda un globulito de plata. 

Casi siempre está finamente diseminado en quarzo 
y piedra córnea con cobre amarillo* 

Se halla en la mina de Federico Christiano en 
Schazlach en el Schwartzwald en Firstenberg. Esta des- 
cripción es de Widenmann. 

PLATA GRIS. Wasgulden ó plata bttrnca. 

L OBSCURA. 

II CLARA. 

DE cotor gris de ploma claro y que á veces tira algo al 
gris de acero. 

En masas 5 diseminada en partes gruesas 7 peque- 
ñas y finas , muy rara vez con impr^iones. 

Por dentro fuertemente centellan te^ á veces poco 

lustrosa, y entonces se acerca á plata agria * siempre de 

lustre metálico. 

Textura igual que se acere* á desigual de grano 

fino; en la igual. se notan á veces pequeñas fibras sutiles 

entretexidas. 

Fragmentos romos, n „ 

Opaca: raspadura algo< lustrosa. 

Blanda que se atería ¿ mujrHjUuda » 

Entre agria y dóciL f 

Quebradiza y pesada en ¡joco grado;' ^4/^/^ ^ % y/ < { 

Al soplete dice Widenmann que se volatiliza una 

parte-, quedando en el carbón una pegadura amarilla at 

rededor del globulito de plata. 
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Pasa por un lado á antimonio plumoso endurecido 
y por otro á plata agria. Creo que estén aquí juntas las 
dos especies de Kársten. 

COBRE GRIS. Cobre en pasta. 

GRIS desacero que se acerca á veces mucho a negro 
de hierro y aun á gris de plomo: rara vez con co- 
lores superficiales. 

En masas, diseminado (;; y en cristales que se deri- 
van del tetraedro regular. 1 

Rara vez en pirámides triangulares sencillas per- 
fectas, sitio con el vértice mas ó ménos truncado; 

O apuntadas en las esquinas con tres caras pues- 
tas, sobre las laterales, y ademas con las aristas biseladas 

O solo con esta última modificación; no pocas ve- 
ces tan fuertemente biseladas que desaparecen las caras 
laterales primitivas. 

Muy rabí' vez en prismas hexágonos apuntados con 
tres caras puestas sobre r las aristas, que dice Wérner 
que parecen derivarse de la pirámide, y en efecto se de- 
rivarán de la apuntada con tres caras sobre las laterales , 
creciendo tanto que desaparezcan las primitivas. 

El célebre Haüy añade el tetraedro coalas esqui- 
nas ó las aristas ti&mcadas , ó con las esquinas apunta- 
das con. tres- caras puestas Sobre las aristas, y el de Jas , 
aristas y esquinas truncadas apuntado ¿n las esquinas con 
tres caías puestas sobre las laterales , ó este" mismo pero 
teniendo truncadas las aristas después de biseladas, ó bi- . 
seladas simplemente las aristas, apuntadas las- esquinas, y t 
truncadas kis aristas del apuntamiento . (/) 

La superficie de* los cíistaíes lisa y resplandeciente 
ó espejada , rara vez solo lustrosa. 

Por dentro poco lustroso ; oolp la variedad negra 
4ieí Harso cubi e rta- de cobre amarillo, -y la de Ifapnik--ci i 
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la alta Hungría con alabandma roxa, lustrosas de lustre 
metálico. El de Kremnitz en la baxa Hungría es el metal 
gris. 

1 Textura por lo común desigual de grano grueso y 
pequeño ; rara vez se acerca á igual ; en la variedad negra 
pasa muchas veces á concoidea pequeña é imperfecta. 
Fragmentos poco agudos. 

Raspadura mas obscura y del mismo color ó par- 
dusco. 

Semiduro y agrio (caracteres principales): ^-^¿¿o. 
Poco resistente y pesado; peso especifico ijflfir|fc ff/ 
Todas las especies tienen de común el color gris 
de acero , tiraudo mas ó menos á negro de hierro, la cris- 
talización en pirámides triangulares sencillas con varias 
modificaciones , el ser semidurás y agrias. Pasa á plata 
ágria> cobre sulfúreo y amarillo, pirita sulfúrea y aun á 
antimonio. 

Al soplete según Widenmann salta y chisporrotea 
mucho al principio , y al fin se funde en glóbulo que da 
mucho humo blanco sin olor particular , y se pega al car- 
bón de color blanco azulado. El glóbulo negro de hierro 
ó gris de acero es muy agrio ; y aunque no se disuelve en 
el vidrio de bórax, le comunica no obstante un tinte ama- 
rillento que se acerca algo al roxo de jacinto. — C¿) 

PLOMO^ZUZ. 

COLOR medio entre aziri^ tequí y gris de plomo que^ 
tira muchas veces bastante á negro , y alguna» pu s a 
eR-e¿ a « t tt a gri s du plomo . 

Rara vez en mzisas , sino en pequeño'.; prismas he- 
\ igonos equiángulos algo panzudo^ 7 atravesados ó sobre- 
puestos. 

bu superficie áspera,, y mate , y cubierta muchas 
veces de ocre pardo. 

Por dentro »**y poco centellante de lustre semi- 
metálico. 

Textura igual, , 1 ^ 

L 
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Fragmentos poco agudos. - 
Torna lustre metálico en la raspadura. 
Opaco: blanda indócil: quebradizo: pesado» Solo 
en Tschopau en Saxonia* Se funde muy fácilmente al so- 
plete , arde can una peqfielía llama azul , despidiendo hu- 
mo y olor de azufre, y queda un glóbulo de plomo limpio/^' 

PLOMO PARDO. 
Véanse la pág. J67 del primer tomo, y mi nota de 
las tablas de Kársten pág. 61* 

PLOMO NEGRO. 
Está descrito en la pág. 165 del primer tomo. 

PLOMO BLANCO. 

Véase la pág. 16,5. Mis prismas quadrangulares 
ebliquá?rgulos son el octaedro cuneiforme del C. Hatiy. 

Es menester añadir los cristales gemelos dobles y 
triples que ha observado este sabio, y son los que llama 
hemitropio y triple : el primero son dos mitades del octae- 
dro cuneiforme, cortado paralelamente á una de las ca- 
ras triangulares, pero volteadas de modo que formen 
un ángulo entrante por un lado, y saliente por otro; el se- 
gundo está formado de tres prismas hexágonos aplastados, 
reunidos á lo largo por una arista aguda. Esto no tiene na- 
da que ver con los cristales gemelos que cita Widenmann 
parecidos á los de la piedra de cruz. 

No puedo omitir la doble refracción tan fuerte que 
ha observado el C. Haüy en este mismo plomo; mirando 
una vela al través de dos caras de un prisma, cuyo ángu- 
lo refringente era de casi treinta grados, y aun teniendo el 
prisma á poca distancia de ella, se alejaban mucho las 
dos imágenes con los bellos colores del iris, lo que dice 
que puede hacer concebir la grande fuerza refringente deL 
flintglass por el oxido de plomo que se le agrega en su 
preparación*. 
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Su peso específico varía de 6,0717 á 6,5585; de 
consiguiente es muy pesado. 



PLOMO VERDE* 
Descrito en la pág. 165. Su peso específico según 
Haüy de 6,909 á 6,941 , y por lo mismo es muy pesado, 

PLOMO ARRIÑO NADO. 
Véase la nota 88 de las tablas pág. 63. 

PLOMO ROXO. 

PASA del roxo de aurora al de jacinto. 
Nunca se ha hallado mas que en pegaduras, y por* 
lo común en prismas quadrangulaues oblicuángulos coa 
las caras terminales puestas obliqua mente ; tes laterales 
poco rayadas á lo largo, casi lisas: y lustrosas, &>a*te. ^r/r/^¿ m 

Los cristales por lo común pequeños'^á veces me- 
dianos. 

Por dentro poco lustroso.de lustre de diamante. 
Textura desigual de grano pequeño ,ú hojosa en 
cubierta, como parece á lo largo de algunos cristales. 

Trasluciente , algunos cristales semitransparentes* 
Raspadura nwnnjada . 

Muy blando.! quebradizo: mivy pesado; pe so Oft p e* 

Según Wídenmann salta algo al soplete al princi- 
pio , se pone cási negro de hierro, y se funde con ruido 
en escoria negra, que como el mismo plomo roxo se di- 
suelve hinchándose algo en el vidrio de bórax , y comu- 
nicándole un verde yerba que tira mas ó menos á puerro, 
en el que hay diseminados globulitos de plomo. 

El G. Haüy describe estos cristales como prismas 
rectángulos quadrangi.ilares apuntados con quatro caras 
puestas sobrv: las laterales, y á veces truncadas las aristas 
laterales : estos truncamientos serán los que los hacen pa- 
recer obliquángulos. El mismo mineralogista describe una 
variedad apuntada con tres caras sobre tres caras del pris- 
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roa 9 de las quales ta tercera converge jnénos que las otras 
dos,é indica un doble apuntamiento do duatrp caras. 

En la mina de Berezof jun^ü í Kátharíiieabijrg^eíi 
ta paite oriental de la cordillera d-jl Ural que sobara la 
Europa de la Asia. Los pintores Rusos lo pagan muy caro, 
porque da una gradación de color que no se consigue con 
Ja mezcla de otros, y aumenta mucho el precio délos, 
quadros de devoción con que adornan sus quartos* 

Es conductor de la electricidad, 

PLOMO AMARILLO. 

DESCRITO en la p. i63 del primer tomo» Los prismas 
octágonos de que allí hablo deben ser tablas octágo- 
nas biseladas en las caras terminales. Convengo con el C. 
Hauy en que se derivarán del octaedro rectangular de 
triángulos isoceles con las esquinas truncadas , y aun las 
aristas laterales obliquamente sobre los truncamientos de 
las esquinas de la base común, que son sus variedades 
despuntada y triforme i pero quando tienen como en Zi- 
mapan 8 y xo líneas en quadro y una y media de gruesa 
solamente , me parece que se deben describir como tablas. 

Su peso específico 5,486. Las de Zimapan están 
embutidas en arcilla muy penetrada de ocre pardo reves- 
tida en partes de plomo terroso gris , y cubierta en otras 
de peliculas de un fósil gris amarillento : en racimos muy 
pequeños: poco lustroso de lustre de cera: textura entre 
igual y concoidea: trasluciente en los bordes: raspadura 
amarilla de azufre clara y poco lustrosa : blando : algo dó- 
cil, que se funde sobre carbón con olor de ajo, y se re- 
duce á plomo, | Será pues arseniato de plomo , ó mas bien 
plumo arseniado? 

PLOMO CORNEO. 
Descrito en la nota 91 de las tablas pág. 63^ 

PLOMO VITRIÓLICO* (i 
Tomaré sus caracteres del C. Haüy. 
Blanco amarillento* 
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En dobles pirámides quadrangulares obtusas con 
los vértices que termina» en punta ó en arista, ú octae- 
dros cuneiformes truncadas las dos aristas mas largas de 
la base común, que pueden mirar como prismas hexá- 
gonos biselados agudamente en los extremos, puestas las 
caras del biselamiento sobre las dos aristas opuestas agu- 
das. Estos mismos suelen .tener biseladas las esquinas del 
biselamiento, y aun truncada la nueva arista que resulta, 
y mn la arista propia del bisel, y la que resulta entre es- 
ta cara y "hi del truncamiento adyacente otra vez truncada. 

El mismo autor observa muy bien que la estructu- 
ra sola de los cristales de este y del molibdato y carbona- 
to basta para hacerlos géneros diversos. En efecto la do- 
ble pirámide del ultimo es aguda, y las otras obtusas; pe- 
rú su base común en el sulfato es un rectángulo , y en el 
molibdato es quadrada. 
• Muy blando. 

Indisoluble en acido nítrico 5 expuesto á la llama 
de una vela se pone rusiente en un Instante, y muestra 
glo'oulitos de piorno en la superficie. 

Después que lo halló Withering en la Isla de An- 
glesey , lo lia encontrado Schmeisser junto á Strontíanen 
Escocia , y los Señores Proust y Angulo en las minas de 
Andalucía en cristales incorporados con galena cariada, ó 
formando costras en su superficie. 

PLOMO TERROSO jíMjÍRILLO^ :^) 

l DESMORONADIZO, 

ENTRE amarillo de azufre y de ocre. 
Partículas mates pulverulentas bastante finas , por lo 
común sueltas. 

R ENDURECIDO. 
jé M ARILLO de azufre claro que se inclina algo á gris , 
/l y tira en partes á amarillo de ocre, y en general 
tiene manchas pardas. 
En masas*. 
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Por dentro apenas centellante, casi mate. 
Textura desigual de grano fino. 
Fragmentos algo romos. 
Algo lustroso en la raspadura. 
Blando: agrio: pesado en bastante grado. Hace 
efervescencia. 

PLOMO TERROSO VERDE . 

Descrito en la nota 94 de tablas pág. 64. 
PLOMO TERROSO GRIS, 

t DESMORONADIZO, 

ENTRE gris amarillento y amarillo de isabela. 
En revestimiento sobre galena: ■<■>.,- & * ^ 
Partículas mates pulverulentas, poco coherentes, 
áridas y que tiznan poco. 

Pesado en poco grado. - fefre c¿-t+-¿*^ < c ^ tfj 

II. ENDURECIDO. 

GRIS amarillento que se acerca igualmente al amarillo 
'de isabela i rara vez gris azulado , y este color acci- 
dental parece provenir de partículas de pizarra jntima- 
mente mezcladas: no pocas veces con manchas de color 
gris amarillento. 

Casi siempre en masas. 

Por sí mate; pero por las partículas que suele te- 
ner de plomo blanco algo centellante. 

Textura desigual de grano íino, que pasa á veces 
á terrosa y á escamosa fina. 

Fragmentos poco agudos. 

Opaco : á veces también trasluciente en los bordes. 
Adquiere algún lustre con la raspadura. 
Blando: agrio: quebradizo. 
Pesado. Hace efervescencia con los ácidos. 
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PLOMO TERRO SO ft0#fr 

ROXO pardusco que tira á gris. 
En masas. 
Poco centellante- 
Textura desigual de grano fino. 
Fragmentos algo romos. 
Raspadura gris roxiza clara y mate, 
Bkndo: agrio: quebradizo y pesado. Hace efer- 
vescencia: se cria en Wesfalia. 

Al soplete se reducen fácilmente 7 dexando una 
escoria negruzca. 

PLOMO ARSEN1CAL del Señor Prótist. 
T7L O. Haüy describe un plomo arseniaáo^ ó combina- 
do simplemente con el óxido de arsénico, amarillo á 
verdoso, en agujas ó filamentos sericeos entretexidos , 
algo flexibles, que apretándolos se desmoronan en polvo, 
y en masas de lustre de cera; pesado: 5,046, y fácil de 
reducir al soplete con olor de ajo. Este es de Francia, y 
será diferente del que hallaron en las minas de Andalucía 
los Señores D. Luis Proust y D. Francisco Angulo, de color 
verde yerba tirando á amarillo de cera, de lustre tam- 
bién de cera y semitransparente, en forma de granos jun- 
tos como en racimos , teniendo por matriz feldespato y 
quarzo, y envolviendo un núcleo de galena cariada, que 
el célebre Proust dice ser plomo arsenical. Véase mas afr* 
riba pág. ¿^8 el plomo amarillo al fin* 

PLOMO FOSFORADO ARSENICAL de Fourcroy. 
T O describiré según Widenmann, quien lo trae con al- 
|__ v gunos caracteres dudosos , seguramente porque no lo 
había visto. 

Verdegay l 

En masas r diseminado, arriñonado, en racimos, 
en pegaduras sobre quarzo y en pequeños prismas hexágo- 
nos algo panzudos , de superficie lisa: la del arriñonado y 
en racimos escabrosa. 
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Lustroso y poca lustroso de lustre común? 
Textura fibrosa que pasa á concoidea. 
El que está en masas tiene partes separadas testa- 
ceas curvas. 

Trasluciente en los bprdes: en cristales del todo y 
semitransparente* 

Raspadura gris ; semiduro ? 

Muy quebradizo y muy pesado ; peso específico se- 
gún Brissoii 6,846. 

Al soplete si no se calienta por grados chisporro- 
tea y se funde pronto hinchándose algo, da algún humo 
arscnieal y se tvduce. Ademas de los granitos de plomo 
queda en el carbón una masa parda que se funde lenta- 
mente y cristaliza al enfriarse como el plomo fosfórico or- 
dinario. 

Tiene según Foureroy 50 partes de oxido- de plo- 
mo; 29 ácido arsénico ; 14 ácido fosfórico; 4 oxido de 
hierro y 3 de agua, 

ESTAÑO. 

ESTAÑO SULFÚREO. 

GRIS de acero que tira mi pggo á amarillo de - feronec. 
' En pequeñas masas por estar siempre incorporado 
con otros fósiles especialmente con cobre amarillo. 

Por dentro lustroso que confina freqüentcmente 
con poco lustroso de lustre metálico. 

Textura desigual de grano grueso y pequeño; es 
característico tanto lustre con esta textura: algunas partes 
tienen tendencia á hojosa. 

Fragmentos algo romos. 
Conserva su color en la raspadura. 
Semiduro : agrio : quebradizo , y pesado en poco 
grado; 4,350. Solo en Cornuailles en Inglaterra* 

Al soplete se funde fácilmente eri üna bolita ne- 
gra, pegándose azufre á ella y al carbón de color blanco 
ó azulado, el que se distingue ademas por el olor, y á 
Wideumaan le pareció que olia también algo á arsénico. 
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No se reduce por sí solo : sino que da escoria negra ¿jue 
tíñe de amarillento al vidrio de bórax, y dexa , sobi :e* el 
carbón un glóbulo m-tálico algo impuro, 

METAL DE ESTAÑO, 

PARDO roxizo y castaño, rara vez cetrino que pasa, 
de los primeros á negro pardusco y puro, y del úl- 
timo á amarillo de isabela baxo, á gris amarillento y blan- 
co agrisado. El roxo resulta de la torrefacción, porque en 
muchas partes se arranca el metal con tuego. 

En masas, diseminado bastante finamente, en pe- 
dazos esquinados romos y en granos, y muy comunmen- 
te cristalizado* 

En prismas quadrangulares rectángulos apuntados 
algo obtusamente con quatro caras puestas sobre las late- 
rales, truncadas muchas veces las aristas del apuntamien- 
to y las laterales, y aun estas biseladas y después trun- 
cadas. 

Muy rara vez está el prisma quadrangular apun- 
tada primero con ocho caras, concurriendo cada dos en 
un ángulo muy obtuso sobre cada cara lateral, y luego 
mtty^ btit^um e^i^e con otras quatro puestas*' sobre las aris- 
tas obtusas del primer apuntamiento, y aun truncadas 
la> aristas del segundo. Este se halla en Cornuailies. 

Muchas veces es el prisma tan corto que parece 
octaedro con las aristas déla base truncadas , y algunas 
desaparece, 

Todos, excepto el de doble apuntamiento, están 
agrupados por sus apuntamientos formando viseras (*). 



(*) El C, Haüy deduce por ll sencillez estas cristalizaciones 
del íubtíy en que ám caray opuestas hagan oficio de- bases, y trac 
> WMcflOttrm una variedad en prismas quadrangulares apun- 
ta ! con quatro car&s puestas sobre las ariscas laterales, y ademas 
cí a vi p: huero este mismo con las aristas entre las caras laterales 
y del apuiurunieüto truncadas : ni uno ni otro formaban gemelos. 
Su \ aricuad anular es el prisma quadranguiar con las ariscas fuer- 

M 



Los cristales medianos , pequeños y muy pequeños, 
muy rara vez grandes ; su superficie lisa ó rayada á lo 
largo y resplandeciente ó lustrosa* 

Por dentro casi siempre poco lustroso pasando á 
veces á lustroso de lustre de cera que tira al de vidrio y 
de diamante. 

Textura desigual de grano pequeño y fina que se 
acerca á imperfectamente hojosa, y á veces también á 
concoidea pequeña. 

Fragmentos poco agudos. 

El que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas medianas, pequeñas y muy pequeñas. 

Comunmente opaco ; pocas veces trasluciente en 
los bordes; solo el amarillo y él gris lo son del todo y 
aun semitransparentes, Quanto mas tira á negro tiene ge- 
neralmente mas lustre de vidrio y mas opacidad; guanta 
mas claro mas lustre de diamante y mas transparencia. 

Raspadura blanca agrisada* 

Duro: agrio: quebradizo: fíio y muy pesado; peso 
específico 6,9009;-. ■ 6,9348, 



témeme truncadas, ó prisma uciajouu con las aristas tcrmhiaies 
truncadas. 

El mismo autor explica conforme al C f L* Hcrmina la herni- 
ifftpia 6 los cristales gemelos formados por prismas quadrangula- 
res mas anchos que largos, apuntados con quatrp caras en los dos 
extremos 5 suponiéndolos cortados por un plano que pase por una 
esquina que no sea de apuntamiento^ perpendicular al hexágono 
q<ue pasando por la misma esquina y las dos de los apuntamien- 
tos, divide al prisma en dos triangulares, c iguales, y paralelo, 6 
casi paralelo á dos lados opuestos del hexágono. Si la mitad supe- 
rior, por excmplo, está quieta, y se da media vuelta á la otra sin 
despegaría, entonces las dos c*ras del apuntamiento superior con 
los restos de las dos inferiores formarán una especie de pirámide 
hueca quadran guiar ó de videra* 

Rome de 1" lsle describe otro prisma qiiadrangular de Cor- 
nija Ules apuntado con ocho caras como ei de doble apuntamiento 
citado arriba , y truncadas las aristas del aountamiemo carrespon- 
vlLoues á las laterales y á veces fuertemente la esquina. 
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Al soplete chisporrotea y salta al principio , se 
pone mas baxo ú descolorido, y se reduce con dificultad 
en la parte que toca al carbón. 

Los pedazos de estaño de color puestos en comu- 
nicación con un conductor electrizado dice Haíiy que 
dan fuertes chispas con acercar el dedo ó un excitador* 

ESTAÑO DE CORNUAILLES, 

PARDO castaño que pasa á confundirse con el de ma- 
dera, y se acerca por un lado á amarillo de isabela 
y por otro al pardo de clavo : estos colores alternan en 
zonas angostas. 

En piedras rodadas , entre las quales tienen algu- 
nas la forma primitiva de pequeños ríñones y otras la de 
fragmentos esquinados indeterminadamente o en astillas 
con las esquinas poco gastadas; rara vez con impresiones(í/ 
Ja superficie granosa y poco lustrosa. 

Por dentro fuertemente centellante de lustre de 

ieda. 

Textura en fibras muy sutiles , rectas y divergen- 
tes en ramilletes, y-* , j m< r#fL fy ; 

Fragmentos esquinados indeterminadamente ó en 
pequeñas astillas y cuneiformes. 

Partes separadas granudas esquinadas, algo pro- 
longadas y medianas, cortadas por otras testáceas delga- 
das ó gruesas y encorvadas en la dirección de los peque- 
ños ríñones de ía superficie : á veces sin partes separadas. 

Opaco, muy rara vez trasluciente en los bordes. 

Raspadura parda cetrina. 

Duro que se de xa limar. 

Agrio: quebradizo. 

Muy pesado; peso específico 6,450 según Klaproth.fq/ 
Ál soplete se pone roxo pardusco, y quando está 
bien rusiente, salta y chisporrotea con mucha fuerza j 
VVid-jnmann no io pudo fundir, ni reducir sobre carbón 
por sí solo, ni con vidrio de bórax. 

En Coíiíüaüles y en Guanaxuato: este tiene tanta 
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variedad de colores Según Sonncscbmíd, que es mas fácil 
enumerar los que le faltan* es verdad que reúne este géne- 
ro y el anterior. 

BISMUTO. 
NATIVO. 

BLANCO de plata que roxea algo : en la textura re- 
ciente se pone aún nías roxo, y quando está coa co- 
balto se toma de los colores del pecho de paloma. 

Rara vez en masas, sino diseminado é incorporado 
con otros fósiles, especialmente cobalto, en pegaduras 
delgadas' y gruesas, reticular, dendií tico, en hojülas ém* 
hundas con la superficie rayada en plumas y cnst úizado 
en pequeñas tablas quadrangulares que solo se distinguen 
con la lente. / %¿¿***&¿*y &th r*¿¿™¥ r &*^¿¿*&tt¡p 

Por dentro resplandeciente de lustre metálico. 
Textura hojosa platí^^^¿/¿^ 
Fragmentos poco agudos, 

El que está en masas tiene partes separadas gra- 
znadas, rara vez medianas, sino pequeñas y muy pequeñas, 

Conserva su color y lustre en la raspadura. 

Blando: dócil que pasa á dúctil; esta casi en me- 
dio délos dos: ///v^ >>>./^>¿^>. 

Muy pesado; peso, específico, -^^BOd*.. < k 3j 9<*&<. 

Se funde hasta en la llama de una vela , y al so- 
plete muy prontamente dando un glóbulo blanco de pla- 
ta , que continuando el fuegü se volatiliza , dexando una 
pegadura blanca en el carbón.. 

Siempre con piedra córnea roxa en Schneeberg,con 
quarzo, espato calizo y cobalto en Annaberg, con ocre 
roxo, y rara vez cobalto en Johann Georgenstadt : se cria 
ademas en Joachimsthal , Fírstenberg, AUemont, &c.rrj 

BISMUTO SULFÚREO^ 

SU color gris de plomo es mas claro, ó mas bien mas 
descolorido que el del antimonio gris; aveces tiene 
colores superficiales. 




eu¿*v¿2& ^^^^^ éco? c¿z^^ ^^^^ 
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En masas f diseminado y cristalizado en agujas que 
parecen pirámides quadrangu lares muy agudas, 

Por dentro lustroso y resplandeciente de lustre me* 
tálíco, 

Textura hojosa , rara vez en estrías angostas y di- 
vergentes, ia que da fragmentos algo agudos} la primera 
parece tener un crucero perfecto y dos imperfectos, y 
dar fragmentos cúbicos, Esto se acerca á lo que dice el C, 
Huüy que es divisible en prismas quadnin&ulures que to- 
davía se pueden dividir en la dirección de una de las día* 
gjnales de la base. 

Tiene el hojoso partes separadas granudas grandes 
y medianas algo prolongadas. 

Tizna algo, ó mas bien se escribe con él. 

Muy blando. 

Agrio que se acerca á dócil. 

Ei hojoso se parte en hoj illas delgadas algo fle- 
xibles. 

Pesado. 

Se funde en la llama de una vela, y al soplete se 
pega al carbón un humo amarillo roxizo que al enfriarse 
se pone blanco. El antimonio sulfúreo da mas humo y se 
pega aj carbón desde luego de color blanco. Este carácter 
es del C, Gíllet. 

El estriado con cobre amarillo y quarzo es de Sch- 
warzenberg: se halla también en Altenberg y otras partes 
del distrito metálico de Saxonia y en Suecia. 

OCRE DE BISMUTO. 

AMARILLO pajizo que verdea mucho, y se acerca í 
veces á gris amarillento y ceniciento, #j/rJ^7£*5tf) 
Por lo común diseminado' é incorporado con otras 
tierras y piedras , especialmente con bismuto nativo. 

Por dentro mas ó menos centellante. &¿&^?yfe<**&&} 
Textura desigual de grano pequeño que se acerca 
mucho unas veces á terrosa y otras á hojosa imperfecta. 
Fragmentos algo romos. 
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. Blando que pasa í muy blando, 
Ágrío y quebradizo, 

Botp e pasado y miay pesado; /i/jg-f * ¿v/ ^^s^*/&*o 
Se reduce sobre carbón y después se volatiliza* , 

ZINIC 

BLENDA. Psmdogalena (*) 

L AMARILLA, 

DE color amarillo de azufre obscuro ó melado y de 
cera , que pasa por un lado á confundirse con el 
verde aceytuna y espárrago, y por otro con el roxo, pa- 
sando por una especie de pardo roxizo á roxo de aurorad 
algo puerco y confuso; también pasa á gris verdoso. Don- 
de se ha gastado por el frotamiento, muestra algo de ama- 
rillento y muchas veces, especialmente en las raxas de se- 
paración, de negruzco. 

En masas, diseminada y en cristales que parecen 
prismas quadran guiares rectángulos ^ con las aristas trun- 
cadas y apuntados con quatro caras: es difícil sp determi* 
nación por lo incorporados que están, ¡ 

Por dentro varía de resplandeciente á lustrosa de 
luátfe itt$> ydiamantótt* 

Textura hojosa plana de séxtiple crucero de hojas, 
de donde resultan fragmentos dodecaedros romboidales : 
tíeue otra transversal concoidea, 

Laque está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas generalmente grande^f á veces son las caras de se* 
pn ración escabrosas^ de color negro agrisado y centellantes 
de lustre semimetálico. 

Trasluciente : solo las de color muy claro llegan á 
semitransparentes y transparentes;, '&*y*Zkj> <<r<~s+> t 

Raspadura gris amarillenta clara, ó mas bien ama- 
rilla pajiza y sin lustre. 



£*) tfobií ei^gaíi^sp y, gal cu a íalsa ; porque se líoitfuiiúlá aivrá- 
guaniauc uou clii, A tjui c^oragu*, ojo íí:^ vivoyh y uiichoso. 
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Agria; quebradiza. 

Pesadas ^^^A?; £ ^ r . ¿ re> 

Frotada da olor sulfúreo y luz fosfórica, sobre 
todo la roxa de Seharíenberg, cuyo electo no depende de 
Lá í lectricidad, pues se verifica también debaxo del agua, 
como lo dixo Bergman y lo ha verificado Haíiy, 

Al soplete chisporrotea algo al principio, se pone 
rusiente sin fundirse , y toma un color gris ; tampoco se 
funde cor. vidrio de bórax. 

Es rara; solo conozco la de Kapnik en Transilva- 
nia y Scharfenberg en Saxonia, é ignoro los verdaderos 
parages de la de aquí. — ' *™^^/*+-* m --óJ 

a PARDA. 

PARDA cetrina y roxiza obscuras, pasando la ultima ;i 
roxa de jacinto, ¿// s> , v *+¿u^&t,&} 

En masas, diseminada y cristalizada. 
En pirámides triangulares sencillas con las caras 
convexas y cónicas, y en dobles pirámides quadrangulares 
con las aristas truncadas 



(*) Esta es ia que se cristaliza en los dodecaedros traspuesto? 
del célebre Haüy, En efecto cristalizándose en tetraedros con las- 
caras convexas ? y aun con tas esquinas apuntada $~¿on tres caras 
sobre las laterales, de aquí al dodecaedro romboidal no hay mas 
que un paso. Ahora si se mira este dodecaedro tomo un prisma 
hexágono apuntado obtusamente con tres caras, y se biselan ho- 
rizontal y vertiealmentc alternando ias seis esquinas formadas por 
quatro planos arriba y abaxo , resulta un cristal simétrico; pero 
no se halla así en la naturaleza según el C. Hariy, sino que con- 
cibiendo el dodecaedro divisible en quatro romboides con tres ca- 
ras exteriores y tres interiores , cuyos vértices coincidan con el 
centro del cristal , uno de estos romboides fixo en el centro y en 
el punto opuesto da una sexta parte de vuelta al rededor de su. 
exe, por lo que lo llama traspuesto. Esta misma trasposición he no- 
tado en los pedazos que he partido para sacar fracmemos dode- 
caedros. El último cristal suele tener los quatro ángulos, que que- 
dan formados por cad* tres planos, mas ó menos truncados j y 
lus triangules equiláteros que resultan tienen sus lides opuestos 
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Los cristales por lo común confljsos, muy ineot> 

Í corados y niediano^fcte caras lisaVy resp lun decientes 7 -per 
o Ai r aos lustros as 

Varía por dentro el lustre desde espejado hasta 
/■■-.'.pee© centellante 7 entre ..,e¿M y diamante. 

Textura hojosa plana nías 6 oiénos perfecta de $éx* 
tiple crucero de hojas, 

Fragmentos dodecaedros romboidales/ i e&?**^¿4j 
La que está en masas tiene partes separadas gra~ 
nudas de todos tamaños; t > ¿ks c /*<***<xc¿+* &*/e¿¿ 

Por lo común trasluciente en los bordes \ aunque 
también pasa por todos los grados de transparencia, 
Raspadura gris amarillenta que tira á parda. 
Entre blanda y semidura. 

Poco agria y pesada; peso especifico 4,1665 según 
Baiiy, aunque no sé de qué especie,- ^í J i,wt& <¿*>*4/&Jí&t*J 

;Il^NEGRA, 

DÜj &©í©r negrof^uro ; los cristales en las puntas roxos 
de sangre: rara vez son todos roxos y fuertemente 
traslucientes, A veces saca^del criadero colores superri- 

En masas, diseminada^ en dobles pirámides qua- 
dranguiares con esquinas y aristas truncadas; 

Y en pirámides triangulares sencillas con las esqui* 
ñas fuertemente truncadas^iA ? /M¿*</ e/ (•>: ) 

Los cristales tmtfle mudi r mofi y -pequenoffi lustrosos. 

Por dentro ruoplmidocioat e de lustre de diamante. 

Textura hojosa perfecta de séxtiple crucero de bojasjty 

Partes separadas granudas medianas, pequeñas y 
muy pequeñas. 

Opaca comunmente; solo la roxa es trasluciente 
en los bordes y aun del todo. 



a ias esquinas del tetraedro supuesto primitivo. Por eso la con- 
sideraba Rome de V Isie corno í orina primitiva de la bleuda > 
quando según Haiiy no lo es siiia el dedyeaedro rcutboiJaK 
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Raspadura par Ja roxiza que tíra fuertemente á gris, 
Semidura que pasa á blanda. ^ 
Agria y pesada; ? ^^42 * ¿4,08? y ' ^* *<^> 

La mas hermosa es la roxa de Konigsberg en la ba- 
xa Hungría. 45* ?*~&*fzz&' i^c^. 

IV. TESTÁCEA— ^%i i ^.(í9 

VEASE mi nota de las tablas pág. 65. 
La descripción de Widenmann es tan perfecta que 
no debo hacer mas que copiarla, 

Entre gris de humo y parda de hígado, y á reces 
parda roxiza ó cetrina. 

En masas, diseminada y y mas comunmente en pe- 
queños ríñones. 

Lustre exterior accidental. 
Por dentro mate ó muy poco centellante- 
Textura fibrosa muy fina, que pasa á concoidea 
y á desigual. 

Partes separadas testáceas delgadas encorvadas en 
la dirección de la superficie, en las que salta ai romperla» 
Opaca. 

Raspadura de color gris. 
Semídura: ágiia. 
Pesada;/^ *¿ *ff*<*. ^ ¿**> , 
Se cria con galena común y plumbago, pirita sui* 
fúrea , quarzo y piedra córnea. 

CALAMINA. 

AUNQUE Kárstcyi y Widenmann la dividen en dos 
especies , yo las reúno con Wérncr y con Haüy, 
La de Freyburg en el Rrísgaw, que analizó Pelletier, era 
espática, y no tenia ácido carbónico ni carbonato de zinc, 
como asienta Widenmann , pues el químico no dice sino 
que tenia 36 partes de oxuío de zinc. Los C.C. Haüy y 
G\V a han examinado varios cristales que no hacían éter-» 
vescencia,y solo la hacían las porciones terrosas del mismo 
pedazo. Tampoco observó efervescencia el C. Leltevre eti 
una masa pura y transparente de Síberia, Yo no la he nota» 

N 
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do en los cristales traslucientes de aquí: solo sí en las do» 
bles pirámides triangulares agudas qi\t los acompañan, pe- 
queñas y muy pequeñas, de color amarillo de ocre, por 
fuera y por dentro mates, de textura igual y opacas, que 
serian de espato calizo antes que se substituyesen las mo- 
léculas de oxido de zinc: de donde se sigue que las calami- 
nas harán ó no efervescencia en general, según encesten' 
mezcladas accidentalmente con tierra caliza. 

0} Del blanco agrisado pasa por el gris ceniciento 7 ^! 
amarillento , hasta el amarillo de isabelíry de ocre ; á ve- 
ces tiene manchas de pardo Cbttm89 el color amarillo es 
casual i quanto mas pura, tanto mas blanca, y, tanto me- 
nos oxido de hierro ÚQriz:¿é&&a*i¿*r g*&rfh&p ftez/Aá?/ 

En masas 3 celular, cariada, en racimor^ crista- 
lizada. 

En tablas quadrangulares rectángulas prolongadas 
biseladas obtusamente en las caras terminales , y trunca- 
das las esquinas ^ciel biselamiento , que pasan a(ífyfcubo de 
caras convexás fuertemente truncado en las esquinas^ 

Y en octaedros prolongados. 

Los cristales son pequeños y muy pequeños/'y-»* 
superficie lisa y lustrosa, á peces resplandeciente; la de la 
figura en racimos encostrada, y la de la celular áspera y 
su lustre exterior accidental. 

Por dentro poco lustrosa que pasa por un lado por 
centellante á confundirse con mate y por otro con lustro- 
sa de lustre éfc'¥iép»y aunque - á voeos-ugibism de m mt 
y ' diama nte* ™ n -j . 

Textura muy comunmente desigual de grano pe- 
queño que se acerca algo á escamosa ó terrosa , muchas 
veces hojosa algo imperfecta , y rara vez en estrías cortas, 
angostas y divergentes, &h ?iz*+*¿&c&./. 

Fragmentos p oeo - aguctos . 

La compacta tiene á veces partes separadas testa- 
ceas : la hojosa y estriada granudas medianas , pequeñas y 
muy pequeñas algo confusas. 

La terrosa es opaca, la desigual trasluciente en 
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los bordes, la hojosa y estriada trasluciente , tal qual vez 
semitransparente y aun casi transparente. 

Semidura j algunas blandas. % J, - á 1 tvi&riy cw>-*ft) 

Agria: algo resistente. 

Pesada: la mas pura y cristalizada poco pesada; 
peso especifico 3,5236.- ¿ 

Al soplete según Haüy da copos que arden con lla- 
ma verde azulada. Según el mismo se electrizan sus crista- 
les tanto por el calor , que basta ponerlos delante del fue- 
go o junto á la llama de una vela por espacio de dos ó 
tres segundos, y luego conservan su electricidad muchas 
horas después de frios* Este carácter tan curioso como es 
no basta para distinguirlos de la mesotipa , que es una de 
las divisiones que ha hecho de la 2eolka, la qual también se 
electriza por el calor, y se disuelve formando gelatina con 
los ácidos, sino que para pequeñas porciones será menes- 
ter recurrir al soplete. 

Hasta ahora se ha hallado solo en montañas de ca- 

*f * —> — * 

pas. e* ?'<** * te*<*** 

ANTIMONIO. 



- NATIVO. 

BLANCO de estaño perfecto, /.V £<jfríf* ,^, v ^ 
En masas,' diseminado, arriñonado,y probablemen- 
te globoso y cristalizado. 

Por dentro resplandeciente, muchas veces espejado. 
Textura hojosa perfecta plana ó curva de quatro 
cruceros según Wérner, de donde resultan fragmentos oc- 
ia jJi os, y según Haüy de diez, á saber: seis mas para- 
lelos á las doce aristas del octaedro, de que resultan al 
mismo tiempo fragmentos octaedros y dodecaedros rom- 
boidales ; bien que esto lo ha observado en el fundido. 

Partes separadas granudas medianas, pequeñas y 
muy pequeñas, y testáceas delgadas y curvas , porque las 
hi jas de las granudas se encorvan con tanta uniformidad 
que resultan las testáceas. 

Semiduro que confina con blando. 
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Dócil: poco resistente. 

May pesado que se acerca á pesado, ú x (0 
Tiene mucha afinidad con el arsénico nativo. - 
AI soplete se disipa en humo que se pega en parte 
carbón de color blanco permanente. 

En Allemont , en Salberg en Suecia,y en Tran- 
silvanja con antímjnio gas r roxo y blanco . ¿ 

El C- Haüy separa el de Alternan t. con el nombre 
de antimonio nativo arsenífero ; pero la misma variedad 
de las análisis de Sage, quien encontró 16 por ioo de ar- 
sénico % y d^ Mongez, que halló solo, 203, me parece 
indicar qu£ el arsénico está mezclado por cisualidacL 

El C. Gillet ha notado en el antimonio nativo al 
soplete lo que ya. se había visto en. el estaño* Echado al sue- 
lo , quando está bien fundido y bien tjersa su superficie , 
se enciende y subdividq al caer en una multitud de gio- 
bulitos encendidos, que se disparan hacia todas partea 
comí) en las ruedas de los fuegos, 

ANTIMONIO GRIS. 

I COMPACTO, 

GRIS de plo.mo claro que se acerca un poco al de acero. 
En masas y á k> sumo diseminado. 
Por dentro fuertemente centellante* 
Textura desigual de grano pequeño, pero se acercar 
á la igual, á la hojosa, y aun á la estilada. 
Fragmentos poco agudos. 

Se pone mate y algo mas obscuro en la raspadura* 

Blando: dócil: poco frió y pesado. 

Al soplete según Widenmann se funde instantá- 
neamente, y arde al principio con llama azul y mucho 
humo blanco sulfúreo que se pega en parte al carbón: este 
embebe un poco de la masa liquidada ó extendida, y lo. 
4emas se volatiliza, dexando solo la pegadura blanca. : 



(95) 



II. ESTRIADO, 



ARSTEN lo separa del hojoso , pero yo lo reúno con 



JCV Wérner, pues solo se distingue en ser poco lustroso 
y lustroso, y tener las partes separadas granudas muy pe- 
quenas, y algo confusas. Widenmann lo describe con el 
compacto, quiza ñor el hecho de criarse juntos. 

Gris de plomo descolorido, mas vivo que el del bis- 
muto sulfúreo y raas apagado que el de la galena ; el es- 
triado propiamente suele estar tomado de los colores del 
arco' iris, y del hierro pavonado. 

Com iinmente en agujas que parecen prismas qíía4 
drangularcs obliquángulos que se acercan á hexágonos , 
agrupados en ramilletes, y atravesados desordenadamente. 
En Felsobania en la alta Hungría en prismas gran- 
des quadrangulares obliquángulos apuntados con quatro 
caras puestas sobre las laterales* también tienen las aris- 
tas agudas truncadas.. 

Los hay algo convexos cilindricamente, rayados 
sutilmente á lo largo y resplandecientes. 

Por dentro lustroso ó resplandeciente y espejado 
de lustre metálico. 

Textura estriada divergente en estrellas y ramille- 
tes y entretexida; por un lado confinan las estrías con. fi- 
bras, y por otro son tan anchas que pasan á hojas algo 
curvas. La otra variedad hojosa las tiene muy pequeñas por 
la pequenez de las. partes separadas* 
Fragmentos algo romos* 

Partes separadas ejti barras muy incorporadas: el 
estriado en estrellas tiene rara vez partes separadas granu- 
das grandes y medianas. 

Mate y algo mas obscuro en la raspadura. 

Blando: dócil y pesado en poco grado ¿ pes. esp. de 

4» x 3 2 ? á 4>5 l6 3- 

Se funde en la llama de una vela, y al soplete en 

un instante con mucho olor á azuire, y se volatiliza en 

humo blanco , pegándose parte de este al carbón» 
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III. CAPIL AR..FederertZ} 6 sea metal plumoso. 

ENTRE gris de plomo y ^efuciunto : el suelto es mas 
claro, el entretexido mas obscuro, y está á veces to- 
mado de los colores del hierro pavonado. 

En cristales delgados capilares que forman una es- 
pecie de lana, ó muy entretexidos y tupidos imitando un 
fieltro mas ó menos consistente. 

Por fuera y por dentro mas ó menos fuertemente 
centellante de lustre semimetálico. 

El que está en masas tiene la textura en fibras su- 
tiles entretexidas..*.¿7 ¿ ^//£*¿¿/ 2**¿m *y<ri+**e^7Z^/& 
Fragmentos muy romos : tizna algo. 
Muy blando , las nías veces ya desmoronadizo. 
Agrio ^quebradizo : J*g**o. 

Humea bastante al soplete según Widenmann, y 
dexa una pegadura blanca ó amarilla en el carbón , fun- 
diéndose el todo en forma de escoria negra. 

Los texidos naturales ó fieltros de una quarta en 
quadro y mas, que hay en el Gabinete dé Viena, son de 
Filsobania en la alta Hungría. — S * <pw&*i!&**<y y?*** 

ANTIMONIO ROXO. 

ROXO de cereza perfecto , á veces un poco tomado do 
los colores del hierro pavonado y pardo roxizc. 
Comunmente en cristales muy finos capilares, que 
se atraviesan ó divergen en ramilletes; á veces como que- 
furnia pegaduras, y muy rara vez en masas. 

Por fuera los cristales resplandecientes de lustre de 
diamante. 

Por dentro lustroso de una especie del mismo. 
Textura en fibras muy finas y divergentes en ra- 
milletes ; rara vez en estrias angostas. 
Fragmentos en astillas. 

Partes separadas granudas medianas prolongadas. 
Parece opaco. 

Conserva su color en la raspadura. 
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Muy blando pasando á desmoronadizo. 
Agrio y poco pesado, 

Al soplete según Widenmann se funde muy fácil- 
mente, se extienda sobre el carbón, y se disipa entera- 
mente con poco olor sulfúreo. 

Es muy exacta la observación del C, Haüy, que 
parece no haber sido formado de un golpe este mineral , 
sino que de antimonio sulfúreo ha pasado por grados á 
ser hidrosulíüreo, pues en un mismo pedazo están jun- 
tos uno y otro, y aun hay agujas que solo son roxas en 
la superheie. 

ANTIMONIO BLANCO. 

ESTÁ descrito en la pág, 169 del primer tomo. 
El C. Haüy cita el de Ailemont en agujas divergentes, 
que se funde en la llama de una vela , chisporrotea sobre 
i:ua asqua, y se disipa en humo al soplete, en una palabra, 
que conviene enteramente con este, y sin embargo no tie- 
ne según Vauquelin un átomo de ácido muriático, sino 
solo 86 partes de oxido de antimonio : 3 de este mezclado 
con oxido de hierro : 8 de siliza ; y 3 de pérdida. 

OCRE DE ANTIMONIO. 

AMARILLO p¿ijtzo tirando fe-pardo. 
En masas , diseminado y revistiendo el antimonio 

gris, 

A lo sumo centellante- 
Textura terrosa que á veces se acerca á la estriada, 
y entonces muestra tener partes separadas en barras. 

Blando y muy blando, á veces desmoronadizo; 
- Bo g it - y poco pesado. 
Resollando sobre él da un olor particular , el mis- 
mo de los caxones en que se guardan los metales de an- 
timonio, f*/¡ a <e- ^ , v „ ; 

Al soplete se disipa sin fundirse dexando una pe- 
gadura blanca en el carbón ; con vidrio de bórax hace 
mucha efervescencia y se forman "algunos globulitos me- 
tálicos. 
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COBALTO. (*) 
COBALTO GRIS. 

RECIEN partido es gris de cicero iil^cv Ctíii*© qne se 
acerca á veces af b ktece - dc eatnñ e; se torna de los 
colores gris ceniciento obscuro y de hierro pavonado, tan- 
to mas quanto mas arsénico tiene. 

En masas, diseminado, muy rara vez en pequeños 
racimos , espejado jp reticular. 

Por dentro la textura reciente fuertemente cente- 
llante de lustre metálico. 

Textura igual característica ; solo a veces se acerca 

Fragmentos a4ge agudos. 

Tiene muy rara vez partes separadas testáceas 
gruesas y curvas como el arsénico nativo. 

Raspadura algo lustrosa de lustre metálico, 
Semidurch 'agrio quebradizo. 

Muy pesado; £ m* **él (3) 

Frotado con fuerza da olor arsenícaí. 

De todos los metales de cobalto este y el terroso 
negro son ios que mas tiñen y mejor, y por lo mismo los 
mas á propósito para las fábricas de porcelana. 

Al soplete según Widenmann da humo arsénica! , 
mas no tanto como los siguientes: no se tunde por sí so- 
lo ¡ pero tifie de azul obscuro el vidrio de bórax , y con 
él se reduce á un giobulito lustroso , que al enfriarse se 
toma de color gris* 

En Schueeberg, Annaberg, Johaim-Georgenstadt 
y Voigtland. ¡ i 

/i ftJrci ¿¿'¿/tfTZp: Apr*'Vá;¿¿ u/ SZ&Ty*¿A- \ 



(*) Espíritu familiar ó" duende > de ios <]uc suponinn i]itc había 
en las miiias y muy serviciales. 



(1) ¿ft ^¿fe^z^, C^^Q-^^^ 
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COBALTO rftwnnxn h 

Cobalto arsénica! de Háúy y de otros autores. 

BLANCO de estaño que tira algo á gris en la textura 
reciente, la qual con el tiempo se pone mas gris: del 
criadero suele salir con lps colores del hierro pavonado j 
del pecho de paloma. 

En masas , diseminado, en pegaduras, espejado, 
reticular, cariado, nudoso y cristalizado. 

En cubos con caras planas ó convexás, perfectos ó 
con aristas y esquinas truncadas, en cubo-octaedros y oe > 
ta e dros perfec t o s. 

Los cristales medianos y pequeños de superficie 
las mas veces lisa y resplandeciente, algunas encostrada. 
Por dentro lustroso de lustre metálico. 
Textura desigual de grano grueso, pequeño y fino , 
Fftra yea-igttol, y rarísima fibrosa y estriada en romillotio 
y estrellas. 

Fragmentos remas , - % 1 i 

Carece comunmente de partes separadas; sin em- 
bargo aveces las tiene el compacto granudas 1 medianas, 
pequeñas y muy pequeñas, y aun testáceas delgadas y en 
zigzaque* 

Semiduro en sumo grado. 

Agrio y muy pesado ; peso específico ftfQOf. 

Golpeado con el eslabón despide mucho olor á ajo. 

Al soplete da según Widenmann mucho humo 
blanco arsénica! y muy desagradable ? que se pega tam- 
bién al carbón, y aun arde al principio con llama azul, 
pero no se funde por si solo. Una vez disipado el arsénico, 
y que el cobalto se ha puesto negro agrisado perdiendo su 
lustre metálico, se disuelve en el vidrio de bórax tifien- 
dolo de a¿ul obscuro. 

Es el mas común: de los criaderos que trae el mis- 
mo autor se debe excluir Tunnaberg, que es criadero del 
siguiente, - 1 5 ¿ 

O 
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COBALTO J\h\ÍNVft. Cobalto gris de Haüy. 

BLANCO de plata que tira por lo común á roxizo y 
tiene muchas veces colores superficiales. 

En masas , diseminad® y cristalizado en octaedros, 
dodecaedros y en icosaedros, El célebre Haüy añade el 
que llama cubo-dodecaedro , que es el cubo con las aris- 
tas fuertemente truncadas , y las caras del cubo muchas 
veces rayadas en tres direcciones perpendiculares entre sí 
como en la pirita sulfúrea, y el cubo-icosaedro ó el ante- 
rior con las ocho esquinas primitivas muy fuertemente 
truncadas, y también rayado , y el que llama parcial ú 
octaedro cuneiforme con las aristas del vértice superior é 
inferior truncadas , notando él mismo la falta de simetría 
en las leyes que lo produxeron, y la rareza del caso quti 
dependerá de alguna circunstancia particular que se ignora:^/ 

Los cristales pequeños embutidos y resplandecien- 
tes ; pero el C. Haüy los ha visto de mas de una pulgada 
de grueso, y Klanroth de pulgada y media. 

Por dentro lustroso, ■ 7 r^ww/y/v^^. 
Textura, desigual de grano pequeño y fino, , f 
Partes separadas* granudas pequeñas y muy pe- 
queñas, 

/s, /'Baca duro; muy pesado; pes. esp. 0,^911 11 6 ^ 4509 . 

Acompañado comunmente con cobre amarillo. 

Esta descripción de Wérner y la análisis que cita 
Kársten de Kíaprotb Son del de Tunnaberg en Suecia, al 
que se refiere también Haüy, pero diciendo que tiene tex- 
tura hojosa muy perfecta de triple crucero rectángulo de 
hojas que da fragmentas cúbicos: Wérner no ha podido 
observar esto por U pequenez de sus cristales. 

El cobalto blanco de Widenmann , tanto por sus 
caracteres como por sus criaderas, parece una variedad 
del lustroso , y excusa do el empeño en adivinar qual se- 
ria el cobalto sulfúreo de Walleáo, ó de Brandt, á causa 
de la ambiguedai d¿ faá ásser'ipdmies. Lo que sí es de 
qotares, que este cobalto de WKienmann se fundiese 



/4; ^3^¡ ^^^j? ey?yb3*>. ga&f*- 
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muy fácilmente al soplete dando glóbulo blanco, que al 
enfriarse se ponia negro, y sulu quandose Ijubo disipado 
con el largo fiiegO todo el arsénico, quedó bianco* YrJ 

COBALTO TERROSO NEGRO. 

L DESMORONADIZO. 

NEGRO aaulad» yft veoec pardusco. 
Consta de partículas algo gruesas mates" pulveru- 
lentas , que tiznan poco y están por lo común cohe- 
rente^ 7*4 ss^/ ¿ 4 cl¿/ . urs¡áy. 
Lustroso en la raspadura. 
Muy árido al tacto y ligero. 

Al soplete según Widenmann da humo blanco ar- 
senical que se pega algo al carbón , y si se trata con vi- 
drio de bórax lo tiñe de un hermoso azul. 

Abunda en Saalfeld. 

IL ENDURECIDO. 

NEGRO azulado , rara vez negro pardusco* 
En masas, en pegaduras, en pequeños racimos, con 
impresionesT'y. cariado, >/- t¿?&?*y - , *¿ V < ? v > y/^ ^ fáy 

Por dentro mate, ó algo centellante de lustre co- 
mún* 

Textura terrosa muy fina, en partes concoidea. 
Fragmentos algo romos. 

Sin partes separadas ¿ el concoideo las tiene á ve- 
oes testáceos delgadas y curvas en la dirección de la su- 
perficie. 

Raspadura de lustre de Cera. — ^^^r^y^^c^ 

Blando y muy blando. 

Dócil: muy quebradizo. 

.Poco pesado, algai$(>rKgetw Sffi^&jSf*^?* 

Según Widenmann da poco olor arsenical al prin- 
cipio sin mas alteración: tifie e) vidrio de bórax de un be- 
llísimo azul, y se revivifica en parte, pues en el vidrio se 
manifiestan eiobulitos metálicos. 
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Es muy estimado en las manufacturas por el bello 
esmalte que produce. 

En Saalfeld y cercanías en montañas de capas ; 
pero también en primitivas como en Schneeberg. e** ¿#~(f) 

COBALTO TERROSO PARDO. 

PARDO de hígado claro ú obscuro que pasa unas ve- 
ces á gris amarillento y otras á negro pardusco. 
En masas y diseminado, * *-*vy '**¡p&¿¿r**A 
Mate, 

Textura terrosa fina , que se acerca algo Aveces 
Fragmentos nauy romos. 

Lustroso en la raspadura, \ ^rrJft . 

Muy blando : dócil : quebradizo: poco árido. 

Poco pesado confinando á veces con ligero. 

Freqíien teniente con cobalto terroso negro y roxo 
en revestimiento, y ocre pardo ferruginoso, y siempre 
es mal cobalto. 

Se halla e s pecialmente" en Saalfeld y - Kaiasdor£('// 

COBALTO TERROSO AMARILLO. 

AMARILLO pajizo que pasa á gris, amarillento, 
En masas , diseminado y como cariado : el primero 
muy resquebrado, y esto es característico, 
Mate* 

Textura terrosa fina: fragmentos muy romos. 
Raspadura lustrosa. , a¿¿¿ /V// >v ^ r c¿ ?ix 
Muy blando confinando con desmoronadizo. 
A4g© dócil. 
Muy quebradizo. 
Poco árido y ligero. 

Siempre con cobalto roxo estriado ó en revestí- 
írdento:.*^^/' >kx/\*¿A e*¿**JZo ( r j 

Al soplete dice Widenmann que da un poco de 
olor arsenical , que no se funde por sí solo, y que tiñe el 
vidrio de bórax de un bello azul, y añadía que en general 
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tiñe mucho , pero es muy escaso : en otro tiempo se ha- 
llaba en Saalfeld, 

COBALTO TERROSO ROXO. 

1 EN REVESTIMIENTO. 

ROXO rosado y de flor de alberchi^o mas ó menos 
subido*.;/ v - «W#«*r 

Comunmente está en revestimiento, muy rara vez 
enracimo*,^ f**fP*&*& ff— 
Por dentro poco centellante. 
Textura terrosa fina. 
Fragmentos, romos. 
Laotrooo fen la raspadura. 
Muy blando pasando á desmoronadizo. 
Dócil : quebradizo y ligero. 

Generalmente junto con los mas minerales de co- 
balto, sobre todo con el h i ufltrQqo, que en parages húmedos 
se florece de roxo. 

Al soplete dice Widcnmann que huele un poco á 
arsénico sin dar humo sensible, se pone gris ceniciento y 
se funde , ó mas bien se agruma y tifie el vidrio de bórax 
de un bello azul. 

II. ESTRIADO. Flores de cobalto. 

ROXO de flor de alberchígo 5 carmesí y cereza: al ay-* 
re y con el calor se pone descolorido inclinándose á 
gris ó á pardo; P». i #*»<«s*#¿Svi gr**** fwr&*&& 

Rara vez en masas , en pequeños racimos y arri- 
ño nado, mas bien en pegaduras y en cristales. 

Muy rara vez en pequeñas pirámides hexágonas 
dobles algo aplastadas; lo común en agujas cortas agru- 
padas en ramilletes y estrellas y en costras delgadas afel- 
padas compuestas de cristales, pequeñísimos. Rome de l c 
Isle creyó ver en las agujas prismas quáürangulares bise- 
lados en los extremos, y aun apuntados con quatro cafas 
sobre las aristas; *r<sw ¿ * s*-*/ ■^■&&m*¡gf4?íf 
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Per fuera los cristales lisos y lustrosos : los peque- 
ños racimos y ríñones de superficie encostrada. 

Por dentro lustroso ó poco lustroso de lustre de 
nácar ó diamante. 

Textura de los cristales hojosa : de las demás fi- 
guras en estrias caitas, angostas, rectas y divergentes en 
ramilletes y estrellas , nasa aveces á fibrosa, 

Fragmentas cusí en astillas y cuneiformes. 

En masas suele tener partes separadas granudas 
medianas y pequeñas, ¿/ <v7£/ 

Los cristales semitransparentes, las demás figuras 
traslucientes d-A todo, ó solo en los bordes. 

Raspadura blanca* 
/^/^e^í^Muy blando: agrio. 

Quebradizo y poco pesado, 

Al ¿oplete según Widenmann se pone gris cenicien- 
to > y da aigun olor arsenical sin humo sensible, comu- 
nicando al vidrio de bórax un azul muy bello y agra- 
dable. Jñn // y - e *&* <- > c ** - i 9 ? 

NIKELO. (*) 

METAL DE NIKELO. 

Í, OXO de cobre subido ó baxo que á veces tira á gris 
V ó amarillo. 

En masas, diseminado , muy rara vez reticular y 
en coliiior, p * % t ?ití*«*v** ; 3 ¡r* y^éar ty ^; 

Por dentro lustroso, á veces poco lustroso de lus- 
tre metálico. 

* Textura desigual de grano pequeño? que pasa á 
concoidea pequeña y esta es la lustrosa. 
Fragmentos algo agudos. 

Con bastante freqüeneia v tiene partes separadas 
granudas pequeñas y muy pequeñas confusas; aveces tam- 
bién en barras delgadas: otras no tiene ningunas: muy 
rara vez testáceas curvas y concéntricas. 



(*) Falso 6 espurio, y de aquí kupfernickel ó cobre ialso. 
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Semiduro: agrio: poco quebradizo y muy pesado; 
peso especifico 6^o86iu 6j6 ^ S j, 6 ^S^ó £¿> 

El oxido del mismo y el cobalto lustroso son dos 
caracteres empíricos. 

Al soplete según Widenmann da al principio hu- 
mo y olor arscciical, se funde fácilmente y ctí&vierte en 
glóbulo que se toma de negro alisado al ¿y re, separán- 
dose alguna escoria. ¡? *^ ^*M*«r<*J 
OC&E DE NI/CELO. 

VERDE manzana claro ó subido. 
En' revestimiento- 
Partículas mates pulverulentas y en general poco 
coherentes. 

Apénas tizna ó casi nada. 
Árido al tacto y parece ligero. 
Carácter empírico el estar muchas veces mezclado 
con cobalto en revestimiento. 

No se muda al soplete según Widenmann, y tifie 
el vidrio de bórax casi de roxo de jacinto. Según Haüy 
se reduce á glóbulo metálico con el bórax. 

El nikelo mas puro que consiguió Vauquelin adqui- 
rió virtud polar en manos de Haüy, como el cobalto mas 
puro la había adquirido antes en las de Wenzel. - < 

MARGANESO. 

AL AB ANDINA SULFÚREA. 
Véase mi nota pág, 66 de las tablas de Kársten. 

ALAB ANDINA GRIS. 

I ESTRIADA. 

DE color gris de acero mas ó ménos obscuro , casi ne- 
gro de hierro. 
Eü q iasas , diseminada^ cristalizada, según pare- 
ce en prismas quadrangulares obliquángulos biselados ob- 
tusamente en los extremos, puestas las caras del bisela- 
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miento sobre las aristas obtusas , quizá también en hexá- 
gonos, y muchas veces en agujas: estas tienen las aristas 
obtusas redondeadas y parecen lesnas (*) . 

Los cristales medianos y pequeños , y muchas ve- 
ces atravesados ; las caras de los prismas por lo común ra- 
yadas á lo largo y rara vez lisas y lustrosas. 

Por dentro lustrosa ó poco lustrosa de lustre me- 
tálico. 

Textura en estrías anchas ó angostas paralelas, ó mas 
comunmente divergentes en ramilletes ó estrellas; las es- 
trias rayadas sutilmente á lo largo. " ***** ^ 

Fragmentos en astillas y cuneiformes, rara vez es- 
quinados indeterminadamente y romos. 

Partes separadas granudas prolongadas , y aun en 
barras cuneiformes muy incorporadas. 

Opaca : tám&mm en la raspadura ¿u coler y testPft. 

Tizna bas tantey ***** & « y 

Blanda; agria: peeo quebradiza» 

Árida: poco fria: pesadáí Admitiendo las citas de 
gravedades específicas de Widenmann, á saber: 4,143 
y 4,325, nunca vspoco pesada^ como asienta, aunque estos 
son yerros que comete tan fácilmente el que escribe, como 
ios nota y corrige el que lee ó traduce , menos el Señor 
Hérrgen. 

II. HOJOSA. 




EL mismo color, 
Casi siempre en masas y diseminada, aunque tara* 



(*) Según Haüy se cnsializa cambien en pequefios prismas 
que parecen octágonos por csiar biseladas las aristas obiu-as y 
biselados en los extremos sobre las agudas, ó apuntados con quatro 
caras sobre las aristas alternas. 

Es:e celebre Mineralogista trac para distinguir esta especie 
del antimonio gris un carácter que no puedo Omitir , y es que fro- 
tando uno y otro contra una pizarra, y limpiando suavemente con 
el dedo el parage íroiado, dexa el aatimoíüo una señal de lastre 
metálico bastante perceptible, y la alaba nd i na otra terrosa y mate. 



'y^ f ^^ ------ "¿£2 g 5? 



**&¿y ¿y*^ ^ y^pz^r^r^f ^ y^h*** 



fí" / , g *^ Xr-^ 

*S&¿&za> r _ — ^ 




^ *?sg35»*¿it^ ***** * ^í</ y 
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bien en rombos prol togados y lustrosos, que se pueden 
mirar corno prismas quadrangulares obliquángulos, $ r 
Por dentro lu trosa pasando á poco lustrosa de lus- 
tre nietjhca 

Textura hoj >sá , no del todo perfecta , por lo co- 
mún plana, á vece> también curva, s^ gun puruoe de tótfAv* 
-et^lo crucerey, y rayada li mimen te como en la especie an- 
terior. 

Partes separadas granudas pequeñas y muy peque- 
ñas. 

Lo restante como en la anterior , excepto que es 
mas quebradi/a. 

En Eibenstock en Saxonia. ^^^«'a^ -r^s^fij 

IIL COMPACTA. 

cepo-obs cu r o : la - t erco» 

En masas, arriñooada, en racimos, en coliflor y 
dendrítica y aun bulbosa. 

Mas ó menos centellante de lustre metálico. 
Textura iguaP é - dcjigiml pasando á terrosa fina. 
Fragmentos agudos : kt terrosa muy romos » 
Lhictrosa U raspadura. 

Blanda ¿ am i ty blanda ? y aim doamQrefflQdiga^-Qa>Effi' 
tiene partículas pul ver u lentas siempre coherentes que t4ií— 
nan -mwho j aquella tintín - también p u Hm¿áud ükt. 

■ QüebHidiüft ? ■ la'frH -rosa muy quebradiza. 
Rasada->-fa^t-e£ wga entr e - pegada y poco pesada 

ALABANI)INA NEGRA. 

I DESMORONADIZA. 

SEGUN la análisis de Wegdwood que cita Kársten, es 
la primera especie de la terrosa de Widenmann que 
llama ocre de alabandina , y describe como sigue. 
Negra pardusca ó roxiza. 

P 
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En masas , diseminada, y frecuentemente en re- 
vestimiento sobre otros minerales de margaaeso. 
Por fuera y por dentro mate. 
Textura terrosa fina. 
Fragmentos romos. 
Algo lustrosa en la raspadura. 
Tizna mucho. 

Muy blanda y desmoronadiza , constando de par- 
tículas finas pulverulentas sueltas, ó muy poco coherentes. 
Árida y flotante. 

Al soplete se obscurece su color, mas no se funde 
por sí sola: se disuelve en el vidrio de bórax con alguna 
efervescencia, y le da un color violado que se inclina á 
pardo roxízo. 

Esta es la que dice Widenmann se llama I#W, y 
que se enciende con llama poco después que se ha rocia- 
do con un aceyte secante; lo mismo afirma Wérner del 
hierro pardo espumoso, añadiendo que muchos lo confun- 
den con la alabandina : lo cierto es que los caracteres que 
da Widenmann de esta especie son distintos de los del 
hierro espumoso; mas bien se acercan á la variedad terrosa 
del género precedente , exceptuando color, lustre y peso. 

Parece hallarse en capas gruesas en la provincia de 
Darby , y se usa para pintar los barcos. 

II. ENDURECIDA. 

NEGRA agrisada obscura ^ m o-gc» cicc r cíMil negso - d e- 
hierro, T. r .-c- }^ ^ ^v^/W; . *av 

En masas y cristalizada en octaedros mas agudos 
que los del hierro magnético , y agrupados en sartas; * 

Por dentro poco lustrosa de lustre de diamante, i^j 
Textura hojosa algo curva de simple crucero; w<y 
La que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas^ pequeñas y muy pequeñas. 

Raspadur-a jiarda roxiza- t w < 

ftOS*x A Blanda r/agna : quebradiza: pesada. 

Se cria en Umenau y Piamonte, ¿£^¿43^ &j p?JU-* 

7Í '¿7r Á eafiM 



Ya se ve que esta descripción de Wérner de la ala- 
bandina negra discrepa mucho de la de Widenman: la 
que este da cumo tai es del hierro negro de Wérner. 

AL AB ANDINA ESPUMOSA. 

ESTE género ha tomado Kársten de Widenmann, y 
yo tomaré de él su descripción. 
Color medio entre gris de acero y blanco de plata* 
que en general se inclina mucho á roxo ó á pardo roxizo. 

Rara ve¿ en masas y diseminada, mas comunmen- 
te en pegaduras , y revistiendo á manera de espuma el 
hierro fibroso pardo. 

Por fuera y por dentro lustrosa y poco lustrosa 
de lustre metálico. 

Textura hojosa que se acerca á veces á estriada y 
compuesta de hojiilas muy delgadas sobrepuestas unas á 
otras. 

Tizna muchísimo. 

Muy blanda : untuosa al tacto y flotante. 

Por su ligereza no se puede tratar cómodamente 
al soplete : se disuelve en el vidrio de bórax y le da un 
color violado. 

Muchos la confunden con el hierro espumoso par- 
do y roxo , pero con el soplete comunican estos al bórax 
un verde puerco amarillento como los demás minerales de 
hierro ( exceptuando el negro ) . 

Abunda en Cartntia en Hüttenberg sobre hierro es- 
pático y iibroso pardo. 

AL AS ANDINA RQXA. 

I. GRANUDA. 
Está descrita en la nota 97 pág. 68 de las tablas» 



T 



II. COMPACTA. 
^MBIEN lo está allí mismo 7 y solo se puede añadir 
que se halla en masas y diseminada ? que su textura 
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suele estar entre Igual y concoidea plana , y que es mas ó 
menos trasluciente en los bordes, agria, quebradiza y poco 
pesada que se acerca á pesada^ 3 : ¿*v12 

Se cria en Kapnik coa herniosos cristales de cobre 

gris. 

Al soplete según Widenmann se pone negra agri- 
sada , no se funde por sí sola y comunica al vidrio de 
bórax un color violado, 

MOLIBDENO, 

MOLIBBENA. 

COLOR gris de plomo vivo jcspfiSfeeto; 
En masas, rara vqz diseminada, y mas rara vez cris- 
talizada en pequeñas tablas hexágonas equiángulas del- 
gadas y lustrosas (*) , 

Por dentro lustrosa que confina con resplande- 
ciente de lustre metálico. 



(*) El Cs Haüy añade la variedad tñhcxáedra que trac Sch- 
meisser en prismas hexágonos muy cortos apuntadas con seis ca- 
ras arriba y abaxo, puestas sobre las laterales, ó tablas hexágonas 
tan fuertemente biselabas, que desaparecen las caras laterales, cu- 
ya forma puede muy bien derivarse del prisma oblicuángulo de 
i2o° y 6 o° que supone Haüy ser la primitiva. 

Es muy singular que la molibdena comunique por el frota- 
miento al lacre ó resina la electricidad positiva^ y que frotándola 
aislada adquiera la negativa $ pero es todavía mas singular que el 
talco tenga estas dos pro piedad es } y que ademas se cristalizen uno 
como otro, y parezcan divisibles cu rombos de 120 y 6o°, aunque 
las moléculas integrantes se hallarán con el tiempo ser di fe rentes. 

Sobre esto hace ci citado autor una reflexión tan ingeniosa 
como cierta , y es que la primera vista es la que engaña comun- 
mente en dos fósiles que se parecen , y solo los caracteres cientí- 
ficos pueden deshacer la equivocación; pero en el táteo y la mo- 
Ubdena e¿ Jo contrario : nadie puede confundirlos á primera vista 
y los coi fundiría el que solo consultase sus caracteres físicos y 
gsoiiieiricQS* 



r 
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Textura hojosa curva y en florones de un solo 

crucero» * ¿í% Jtt&d&i**** 

Fragmentos en rodaxas. 

La que esta en musas tiene partes separadas gra- 
nudas grandes, medianas y pequeñas, f c **&&**&m 
Opaca. 

Tuna mucho y se escribe con ella. 
Muy blanda : dócil. 
Flexible en hojillas delgadas. 
Untuosa y pesada; peso específico 4,7383. 
Al soplete se disipa en humo blanco con olor sul- 
fúreo. ' 

OCRE DE MQLIBBENO, 
Véase la nota 98 pág, 69 de las tablas de Kársteu, 

ARSÉNICO. 

NATIVO, ^ 
TH * NTRE gris de plomo y blariia cíe" "estaño en la tex* 
tura fresca \ pero se pone muy pronto mas y mas 
obscuro hasta pasar á negro que tira á agrisado y azulado. 

En masas, rara vez diseminado, rarísima en raci- 
mos y reticular, muchas arrifionado, con impresiones glo- 
bosas jf * tirriñonadit s , en chapas delgadas y curvas , nudo- 
so y cariado;»-' ^ n**** m * fas*, >¡n /s<*+y**h 

La superficie por lo común algo áspera y mate, ó 
muy poco centellante. • 

Por dentro poco lustroso de lustre metálico, aun- 
que tomándose se minora su lustre, desuerte que á veces 
pasa á centellante. 

Textura desigual de grano pequeño , á veces tam- 
bién igual y hojosa imperfecta curva , muy rara vez en 
estrias angostas y divergentes. /^.t;^^^ 

Fragmentos esquinados indeterminadamente poco 
agudos, ó en rodaxas. 

El compacto tiene partes separadas granudas , pe- 
queñas y muy pequeñas i ú hojoso testáceas gruesas ó del- 
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gadas encorvadas en la dirección de la superficie. 

Raspadura lustrosa de lustre metálico , muy nota- 
ble en el que esta tomado. 

Perfectamente semidurc. 

Dócil: resistente. 

Suena en pedazos delgados, * < sm<-/fe& 

Pesado en bastante grado; pes. esp. 5^049.113^633 . 

Frotado no da olor á ajo, pero si golpeado. 

Acompaña muchas veces al rosicler claro especial- 
mente y al oropimente, 

Al soplete da desde luego humo blanco y muy mal 
olor , arde con llama azul , y se disipa enteramente de- 
xa ndo una pegadura blanca en el carbón. 

ARSÉNICO V LATOSO. 

BLANCO de estaño que se acerca algo á gris de plomo; 
se toma al ayre de amarillo ó gris de acero. 

En masas nunca grandes , mas comunmente dise- 
minado, (arriñonado y globoso), y eriotalicado . 

Eu pri s ma s hexág o nos porfeetoo o aplmtadoa y eon 
lao aristas redondeadas, y 

En p i rámide h o xágon a s s e n c i l l as agudao con le» 
vértices tuerten - . ente truncados y mmtianafr 

Por.iAitfra los rrist-al?s4us&^so&i¿t s*/t€<**?* ¿ ¿?t 
< yVor dentro lustroso ó resplandeciente de lustre me* 
y tálico. 

Textura hojrvn phna y cuma (fstn es la da Uu fi 
gMgtf glüb^sa y arríñoníuiu)i w*»** 

Fragmentos poco agudos. 

(El globoso y arriñonado tienen partes separadas 
testáceas curvas concéntricas y delgadas). Mí-***h/**4V 
Bfaadfl 8 ilíHl y muy pesado.; 05 r / x o ■ — 
Según Widenmann, de quien es esta descripción 
exceptuando los caracteres entre paréntesis, se da á cono- 
cer al soplete el arsénico disipándose en humo blanco que 
huele á ajo. 

Se cria en el Harze en Andreasberg con plata agria, 
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rosicler y blenda parda en espato calizo* La que yo tengo 
de allí mismo con galena, arsénico nativo y blenda parda 
también en espato calizo , está diseminada en pequeñas 
partes , y es algo dócil, aunque la dan por ágí ia en las ta- 
blas comparativas del núm°. 16 de ios Anales de Ciencias 
naturales: tablas, en que hay otros varios caracteres fal- 
sos, y generalmente mala elección de los distintivos; sin 
decir que bien pudo ser nueva para el Sr. Héngen la idea 
dbl método comparativo; pero su práctica era tan antigua 
como natural en ias lecciones de Werner y de sus discí- 
pulos, que siempre han indicado caracteres para los fusi- 
les que se pueden confundir 5 y nunca para los que todo 
el mundo distingue. 

PIRITA ARSEMICALu Bronce Manco. 

I, METAL BLANCO. 

BLANCO de plata que se toma mas de amarillo que el 

Muy rara vez en rpasas, y esas pequeñas ; por lo 
común diseminado, y en pequeños y muy pequeños cris- 
tales lustrosos que son prismas , como los de la especie 
que sigue, excepto que el biselamiento ho me ha parecido 
nada obtuso. 

Por dentro poco lustroso de lustre metálico. 

Textura desigual de grano fino. ^\frs<y**>* (o 

¡ N o ■ tien e parte s se paradacu 

En lo demás conviene con la común. 

Se aprovecha en Saxonia, y creo que aquí tam- 
bién por la poca plata que suele contener, v^i>>¿-^^. 

IL COMUN. MispickeL 

BLANCA de plata que se toma de gris y de amarillo , 
y aunque rara vez de colores superficiales. 

En masas 7 diseminada, y freqüentemente crista- 
lizada. 

En prismas quadrangulares muy obliquángulos, bi- 



selados muy obtusamente en los extremos puestas las ca- 
ras del biselamiento sobre las aristas agudas, los quales 
suelen tener las caras cóncavas ó convexas cilindricamen- 
te; á veces parece faltar el biselamiento , pero las rayas al 
través indican la tendencia á formarse: pasan también á 
una especie de dobles pirámides quadr angulares muy 
agudas, quando se acorta el prisma: muy rara vez en len- 
tes; ty&ft J-***f m*?* á-S** ¿¿%£^ t\ cd&£&* \ '/ f 

El C. Haüy describe una variedad con las esqui- 
nas formadas por las aristas agudas y las caras del bisela- 
miento poco truncadas y lisas. f 

Los cristales medianos, rara vez pequeños'; lasca- 
ras laterales lisas , las del biselamiento rayadas al través^ 
y generalmente resplandecientes ó lustrosas. 

Por dentro poco lustrosa pasando á lustrosa de lus- 
tre metálico. 

Textura desigual de grano grueso y pequeño, (4j 
Fragmentos algo romos. 

Muy rara vez tiene partes separadas en barras de- 
rechas con las caras de separación rayadas desordenada- 
mente y lustrosas. 

Dura: agria: poco quebradiza. 
Muy pesada ; peso especifico 6^003, -fe l c*3a 
Golpeada con el eslabonada mucho olor á ajojt&y 
Al soplete da también fuerte olor á ajo, y queda 
después de mucho trabajo un glóbulo de hierro muy que- 
bradizo. 

Se aprovecha para sacar oxido blanco de arsénico 
en Ja quema del moral de estaño, á que acompaña. 

ORO PI ME NTE. Auríplgmentimu 

i Amarillo. 

AMARILLO de limón perfecto que se acerca á veces 
al de ocre. 

Comunmente en masas , rara vez diseminado, y 
m eri g ía l es muy pwfuañeo ó indut t rmmttblcs » 

\ 
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Por dentro resplandeciente de kistre entre diaman- 
te^ semimetálico, ó de diamante que se acerca á metálico. 

Textura hojosa algo curva, ■ ^ 

Fragmentos en rodaxas; cm fn^^ 

El que está en masas tiene partes separadas granu- 
das grandes , medianas y pequeñas. ¡ ^//^^ *<me f. u^ pj 

Trasluciente en los bordes $ las hojillas delgadas se* 
mitransparentes. 

Raspadura del misino color* j. f < ^^pTf^ 

Muy blando; • r *ectt~¿& o 

B i we-ég e io .yi-d i cik 

Flexible €n hojÜlas delgadas como el talco, lo que 
«es singular y característico. 

Poco pesado, aunque algo mas que el roxo j pesa 
específico 3,4522 según Haüyj g^z*^- v^ , ^^^ ;íWí /^ 

Mezclado íreqüentemente con el roxo , con arcilla i 
y otras substanciasr'Las cristalizaciones que trae Widen* 
mana de esta especie pertenecen á la siguiente. 

Al soplete da olor de ajo y de azufra 

Es idioeléctrico y adquiere electricidad negativa 
por frotamiento, en lugar que la mica la adquiere positiva: 
este carácter es del C. Haüy, 

Se usa en la pintura y en los tintes > y según Wa* 
lícrio pura dar á algunas maderas blancas el color del box % 
y entre los Turcos y Orientales en las altanquias ó drogas 
par í ponerse calvos. Aqui lo llaman jaldre. 

ÜL ROXO. Kcxalgar^ Sandáraca* 

ROXO de aurora perfecto: - • & </ ¿ > 

Rara vez en masas , algunas diseminado y en pega-* 
duras, y muchas cristalizado en agujas y según parece: 

£n prismas quadrangulares\,bliquángulos con las 
caras terminales puestas obliquamente^ > 6 ***** f 

Y en hexágonos, quundu están truncadas las aristas 

El célebre Haüy cita prismas quadrangularcs obli- 
quángulos, apuntados obtusamente con quatro caras pues- 

Q 
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tas sobre las laterales, los qiu\lcs tienen á yeces las aristas 
agudas y aun las obtusas truncadas , ó biseladas las agudas 
y después truncadas, y también prismas que tienen las es* 
quinas d>eí apuntamiento y las laterales truncadas. Todas 
estas figuras se deducen del octaed.ro de triángulos esca- 
lenos % que piensa el "mismo que el del azufre* pero no, 
se ha podido cerciorar por la peque ñez de los cristales. 

Los cristales rayados á lo. largo y lustrosos.^/ 

Por dentro poco lustroso que pasa, á lustroso de 
lustre de cera, 

f Textura desigual cíe grano grueso y pequeño que 
pasa con freqüencia á pequeñas concoides: 

Fragmentos poco agudos. 

Trasluciente ü opaco. 

Raspadura de color de limón, casi naranjada., 
Blando, y muy blando : algo agrio. 
Poco pesado; peso específico 3^3384. 
Se disipa al fuegq enteramente con olor de ajo. 
Adquiere según Haüy como el azufre por el. frota-- 
ipiento. electricidad negativa sin necesidad de aislarlo. 

Se usa en la pintura, después de bien porfirizado, ) 

FLORES DE ARSÉNICO. 

ESTE fósil es de color blanco de nieve, verdoso, roxi- 
zo y amarillento descoloridos , y aun. á veces gris de 
taimo claro. 

En pegaduras y en revestimiento- sobre otros; fósi- 
les 7 pocas, veces en pequeños racimos y cristalizado* 

En pequeños cristales, capilares agrupados, en rami- 
lletes, en octaedros confusos y en tablas quadrangulares 
niuy rara vez bien distintas. 

Por dentro. lustroso, poco lustroso y aun mate. 

Textura fibrosa fina, terrosa r y aun á veces parece 
hojosa encubierta : esta es lustrosa, de lustre de diamante, 
^ parece tener partes separadas granudas pequeñas. 

El cristalizado trasluciente, el terroso opaco,, 

Blando y desmoronadizo,. 
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Agrio: poco pesado; peso específico 3,706, 
Es disoluble ea ei agua,, y tiene un sabor muy pe- 
netrante. 

Al soplete según Widenmann da humo blánco 
pestífero , se enciende con llama azul, y se disipa entera- 
mente , á que se puede añadir, que la pegadura blanca que 
forma sobre el carbón se pone negra dirigiéndole la lla- 
ma interior, á diferencia de ia que dexa el antimonio, que 
se queda blanca. 

£1 cristalizado según Wallerio no °se descompone 
al ayre como el artificial. 

Es muy escaso en la naturaleza, y debemos dar las 
gracias á la Providencia* P¿ j r ¡* r < Vt & 

SCHEELlO. 

5CHEELIN0. Tungsteno, o piedra pesada. 

ESTA descrito en la pág. 137 de mi primer toma Sé 
debe corregir el séxtiple crucero de hojas poniendo 
séptiple , según el Carácter de Haüy de Ser divisible á ün 
mismo tiempo en cubos y octaedros, á diferencia del es- 
taño común, que solo es divisible en cubos, y agregar á 
mi cristalización las del mismo autor en octaedros regula- 
res y cuneiformes. Es muy buen carácter químico el po- 
nerse su polvo amarillo es el ácido nítrico caliente. 

Con el soplete según Mongez chisporrotea y se di- 
suelve en el bórax sin efervescencia tiñéndolo un poquito 
de azulado , excepto quando es mucha la cantidad, que 
entonces se pone el fundente blanco y opaco al enfriarse. 
Con la sal microcósmica hace efervescencia disolviéndose 
muy poco , y el fundente toma un bello azul sin mezcla 
de roxo , cuyo color se desvanece en la llama exterior y 
revive en la interior, 

} Es posible que Widenmann diga que la tungste- 
na es dura? Pero ni su traductor lo ha corregido (*) * 



(*) En general se pueden aplicar á su traducción del Widcn- 
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[sxu las mismas objeciones, que nace al Doctor Fricdlandcr en. 
ía nota rx sa Discurro inserto en el número 1.3 cíe los Anales, 
de Cien. las naturales , y muchas uns en pardeular.. 

SI critica la,, voz Ziegeslerz que solo tiene la $ de mas ? .y no. 
lo atribuye como es regular á yerro de imprenta, yo si atribuiré, 
4 esto por exemplo su Zeilon repetido, quatro veces por Ccylan 
cn.ia pág. 278 y siguiente del. primer tomo. 

Si el Doctor nombra repetidas wées. columnas de qiuftro y 
seis lados y de quatr& ángulos ,. también el Señor Hcrrgen nombra 
varias veces, como en la pág» 327 del primer torno y 6g del se- 
gundo, tablas redondas di seis lados , y creo, que allá se, va todo. 

Si hablando el Doctor del cobr-e aceytunado dice que, su, 
raspadura es de color de rosa, también el Señor Hcrrgen tradu- 
ciendo al pie de ia letra hasta los descuidos de Widenoiann dice 
de la sal catártica ó amarga y sal amoniaca secreta , del vitriolo 
¿e zinc y del nitro que son semiduros, y tan falso es uno como 
otro. Mas ¿ quien extrañará esto al, ver repetida con ks letras h y 
si ( pág- 67 y 68 tora. Ií ) una misma cristalización de su espato ba- 
rítico folicular, y al ver en la pág. 304 que siendo la galena muy 
pesada, pues pasa de 7,500 r le. señala como- el au,tor- 1,700 á. 
1,780 de peso específico, ó por mejor decir- 170.0 á 17-80, porque, 
lo único que ha hecho ha sido quitar las decimales? Que á Wi- 
denmann se le escapara pase; pero. al traductor parece que. no se fc 
le debía escapar. 

Sí el Doctor Friedlander por último describe pjtrtes distin- 
tas irregulares de cortes no muy romos,) y fragmentos en granos 
gruesos y pequeños, el Señor Hcrrgen describe igualmente muchas 
veces partes distintas cancheadas como la textura, y. fragmentos es- 
camosos como las partes distintas. Aun mas: no solo da como se 
ve á diferentes caracteres el mismo nombre, sino á uno mismo 
varios, como á. ío que yo he llamado amarillo de- bronce llama pi- 
ritoso, amarillo gris, amarilla pálido gris, amarillo blanquecino, ^¿fCj_ 
á mi .textura ganchosa- llama, áspera 7 punteaguda^ picada , parecida 
á ganchos, á lo dócil llama dul ce, suave, tierno^ y á lo agrio, 
quebradizo y frágil } y lo mas particular es. que sonando esto lo- + 
mismo que saltar con facilidad , tiene que omitir las mas veces uno 
ú otro p como si fuesen idénticos el carácter que se prueba con la v 
nabaja y el que se prueba con el martillo. 

Su determinación del tamaño de los cristales grandes, muy 
glandes y cxtremain^iic grandes es falsa, pues siendo Alemán ig- 
nora que la vara de Sáxonia, que es de la, que allí se habla , solo 
tiene dos pies , y así el quarto de vara de Widenmann no es un 
palmo 1 ni menos once pulgadas, pág. 90 I tomo, sino solo seis,, 
como lo demuestran los misunos exemplos. También correspendien- 
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WQLFRAN: (*) SokefUm ferruginoso de Hatiy. 

NEGRO pardusco, casi negro puro. 
Ea masas, diseminado y cristalizado. 



do el loth á media onza traduce cu la pág. 191 del II tom, 300 
loths 300 onzas 3 y pág. 224 del mismo 2 á 4 íoths 2 á 4 onzas. 

Machos parages están alterados esencialmente : hablando ^ 
Wídcnmann de las hidrofanias empapadas en cera que al fuego se 
ponen transparentes- dice: que se vendían por naturales con el nom- 
bre de pirofánias , y cita era una trampa natural para ganar mas y 
pero el. Señor Hérfgcn traduce en la pág. 265 de), tomo L que se 
tendían por verdaderas hidrófanas , lo qual es imposible. Lo mismo 
digo del icosaedro f orinando dodecaedros pág. 87 del 1 tom. Wi- 
dcíimaun lo que» dice es que forman éuscaras doce esquinas ó 
ángulos sólidos, y es- muy cierto^ 

Las espinelas que tiran á azul y están en granos parecen 
cubiertas de una película de ópalo, y es lo que dice Widenmann; 
mis el Señor Hcrrgen traduce en la pág, 200 del 1 tom. que pre- 
sentan el juego de los colores del ópaía^ esto es, los reñexos ó cam- 
biantes del iris como el diamante. Yo quisiera preguntarle donde 
ha visto espínelas coa tales reflcxos ? 

Otras veces emite varias cosas, corno- en la pág, 92 tomo 
II 5 donde dke Wídenmann que. la, sal capilar se halla en las la- 
bores abandonadas dejas rainas^ lo que en alemán se llama alter 
Mann ú hombre viejo: esto le disonó ai Señor Hcrrgcn y lo omi- 
tió i lo mismo hace siempre que ocurren tocas de lavaderos > mar 
Báltico &e. , y los puntos cardinales de oriente y poniente , si no 
?.os omite los cambia siempre haciendo por exempio occidentales 
las Indias orientales. 

Quando añade es con, muy poca felicidad , como en la jí- 
gtm; de retorta que compara ea U pág. 74 del I tom* á estacas 6 á 
mocos ( Widenmaun nada habla de mocos aunque sean de velas ) j 
y en verdad que es extraña combinación la de retortas y estacas y 

Basten estos apuntes para hacer ver al Señor Hérrgcn la 
necesidad de que en la primera obra que publique, si ya no lo ha 
hecho ? corrija les defectos de su traducción, bien persuadido á 
que quien sabe corregir sus yerros parece al fin que solo, ha erra- 
do en el tiempo. 

{*) Vólfran equivale á espuma de loba, cuyo nombVe le diéroa 
quizá por su semejanza aparente con el lobo metálico de los alqut- 
mhtaSj el antimonio $ también se llamó lupus Jovis por loque per- 
judica á la fundición del estaño, ^ 
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En prismas hexágonos con dos caras opuestas muy 
anchas apuntados en los dos extremos con quatro caras , 
dos anchas sobre las caras anchas , y las dos angostas so- 
bre las aristas laterales agudas comprehendidas entre las 
caras mas angostas: el apuntamiento mismo se termina 
en una arista poco biselada, correspondiendo las caras del 
bisel á las caras anchas del apuntamiento. Estos cristales 
tienen muchas veces la forma de tablas. 

Son medianos , rara vez pequeños, y están siempre 
embutidos, ^ ^ 

Por fuera "- poco 4ucjrooos ; por dentro lustroso o 
resplandeciente de lustre! que sé acerca á/kfcrtátíde. 

Textura principal hojosa plana^ mr-¿ vüiv cfltrmia; 
la transversal desigual de grano grueso, 

Fragmentos romos. 

El que está en masas tiene partes separadas testa- 
ceas planas en zígzaque y curvas concéntricas con las ca- 
ras de separación lustrosas y lisas, y aun rayadas al tra- 
vés : á veces granudas medianas y prolongadas. 

Raspadura parda roxiza obscura. 

Blando*? ágete y muy pesado; peso esp, ^3333. 

Según los Señores de Elhuyar no puede tundirse 
por sí solo con el soplete, solo se redondean sus esqui- 
nas: con la sal microcósmica se funde con efervescencia, 
y forma un vidrio roxo de jacinto en la llama exterior, y 
mucho mas obscuro en la interior; con el bórax hace tam- 
bién efervescencia , y forma en la llama interior un vi* 
drio amarillo verdoso que en la exterior se vuelve roxizo. 

De la presbicia de este se puede inferir la del es- 
taño, por ser su fiel compañero. 

El C, Haüy indica dos cruceros de hojas perpen- 
diculares entre sí , uno mas claro y fácil de conseguir que 
otro : las cristalizaciones *que trae son el paralelepípedo 
rectángulo, y la tabla quadrangular rectángula prolongada 
con las aristas terminales fuertemente biseladas, puestas 
las caras del biselamtento sobre las laterales, y poco trun- 
cadas á veces las aristas laterales mas largas. La varillad 
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que llama progresiva es un prisma quadrangular obliquán- 
gulo biselado en los, extremos , y truncadas las aristas in- 
termedias entre las caras del biselamiento y las laterales. 

Es medianamente eléctrico por comunicación. 

A los Ciudadanos Vauquelin y Hecht, que han 
emprendido de nuevo su análisis, les ha parecido que es- 
tá el nuevo metal en estado de oxido y no de ácido ; ya 
hay otros exemplos como ú plomo pardo , en que está el 
cromo ei\ estado de oxido amarillo,. 



URANIO. 



PEZBLENDA (*). Uranio oxtduío de Háúy. 

DE color negro '']aw¡e» que confína unas, veces con el 
negro de hierro y otras se acerca al negro pardusco, 
En masas % diseminada ■> muy rara vez en peque- 
ños ríñones,. — ft**&* a. > 

Por dentro lustrosa de lustre de cera c^ue se acerca 
mas ó menos al de diamanto. 

Textura, en grandes concoides y planas,, &\s&fyj 
Fragmentos jaooo** agudos. 

Por lo común sin partes, separadas ; á veces parece' 
tenerlas testáceas^ 14*4 ^ * ; — r ; 1 

Raspadura negra, 

Semidura: agrian quebradiza y muy pesada; peso 
específico 6,5304 según. Haüyj * ^ 4 <a <5 **&^0r} 

No se muda al soplete,, según, Widenmann, sino 
es que se le agregue bórax, ó álcali mineral r que. entonces 
se funde convirtiéndose en. escoria de un gris^ puerco : con 
la sal microcósmica da un glóbulo verde transparente, 

Puesta en contacto con un conductor electrizado 
da algunas chispas segua Haüy acercando á, ella un exci- 
tador. El desprendimiento de gas nitroso produce la efer- 
vescencia que hace con el ácido nítrico, poc oxidarse 
mas el- metal*, L 

(*) Pez falsa o J'ojí/ que imita áia pez. 
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Sola en Joachimsthal en Bohemia y Jühann-Geoí> 
genstadt en Saxonia acompañando á los siguientes. 

URANIO MICACEO, 

CdkoJith-y mica verde: Uranio oxidado de Hdúy. 

VERDEYERBA que se acerca por un lado al verde- 
gay 'y por otro al verde manzana- *M 
Diseminado 7 en pegaduras y cristalizado: 
En pequeñas tablas quadrangulares rectángulas con 
las caras terminales biseladas : pasan unas veces á formar 
cubos y otras octaedros muy agudos con las caras raya- 
das al través. 

Las tablas por lo común atravesadas en figura ce- 
lular y por fuera lustrosas y resplandecientes. 

Por dentro lustrosb^de lustre de nácar perfecto» 
Textura hojosa de simple crucero. 
Partes separadas granudas pequeñas . * (¿t ; 

Poco trasluciente 9 los cristales á veces transparen- 
tes* 

Blando» + ^4Z<tcá£r&*Á ¿* m***/ t*z } f¿*c¿/'i 

-^Quebradizo; pero las hojillas se rajan con dificul- 
tad por ser duras y agrias y muy poco flexibles. 

Poco pesado i peso específico 3^1212 según el G. 
Champeaux 

Es divisible en prismas rectos de bases quadradas, 
y las divisiones paralelas á las bases son bien claras ; las 
otras según el celebre Haüy se perciben á una luz viva. 

Se disuelve sin efervescencia en el ácido nítrico^ al 
que comunica un color amarillo de limón. - s*p¿<&& 

OCRE DE URANIO. 

AMARILLO de limón ó de azufre : el primero pasa 
por el naranjado al roxo d,e aurora, y ü^ f iogimdo - al 
vcrdiiguy, ^ ¿w¿**& * < ^ « * & * ' 5 ?&< • * < < & f 

En masas-, diseminado y en pegaduras ó revesti- 
miento; rara vez en venas. 



act^^ry J^j^t^üo 



30 





El primero es poco lustroso': el terroso mate. 
Textura eritru compacta y h o j o s a, ó urro sa g r uo «- 

Fragmentos romos. 
Opaco* 

Raspadura del mismo color: las variedades roxas 
la dan naranjada descolorida. 

Blando y muy blando, y desmoronadizo: este cons- 
ta de partículas pulverulentas, - ^ > rr, y ± ^(3) 

Tizna poco. 

Arido y poco pesado, 

«Acompaña á la pezblenda, fu¿¿»+ , /* ~'<<*jfáj 
TITANIO (*). 
CHORLO TITANICO. Tit anio oxidado de fíaiiy, 
L COMUN. 




OXO de sangre que se 'acerca á Veces algo al de ja* 
cinto y al pardo roxizo. 



En masas y en cristales como agujas embutidos 
en quarzo y ci ist¿il de roca, ó sobrepuestos en forma casi 
reticular algunas \ r eces; 

O en prismas quadrangulares oblicuángulos media- 
nos, á veces algo encorvados y coñ las caras tnúy fuerte- 
mente rayadas á lo largo. 

Por fuera lustroso* por dentro poto lustroso de 
lustre de vidrio: (el pedaato que yo tengo de Hungría es 
lustroso de lustre entre diamante y metálico bien claro). 

Textura transversal concoidea pequeña que pasa á 
confundirse con l;e desigual de grano pequeño i la longitu- 
dinal hojosa plana. 

Fragmentos agudos. 



(**) De ios Tuanés de la tabula. 
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Parece tener muchas veces parles separadas testó- 
ceas, delgadas y en barras pequeñas. 

Los cristales delgados traslucientes del todo, los 
grandes solo en los bordes, 

3puro en mucho grado» 

Agrio:- quebradizo, y pesado. en poco grado; pesq 
específico de 4,102 á 4,246,, 

Al soplete se pgne negro y opaco. Widenmann,. 
de quien es la descripción anterior , no pudo fundirlo por 
si solo, y obtuvo, vidrio negro con bórax , lo- que no debe 
ser coman. 

El G, Haüy cita ademas de los prismas quadr an- 
gulares otros octágonos ^ iodos agripados, de dos en dos, 
por sus caras, terminales formando un codo,, lo que ya ha-, 
bia notado también Widenpaann pero Haüy ha deter- 
minado el ángulo, que es de 114° i3', y el plano de Ja 
reunión., que, es paralelo al truncamiento recto de una es- 
quina de la base de la forma primitiva -, añadiendo que 
fundido con bórax da muchas iburbujas, y forma un vi-*^ 
4rio amarillento. Así se portan al soplete el que se halla 
en tí granito de Oa-xaca» aunque su color tira, á pardo á¿ 
eslavo obscuro, y su lustre njjuchoá cera siendo poco lus- 
troso, el del Real de San Jpseph del oro junto á la mina 
del León, y el de los. montes de Camacho junto á Lima 
qon partes separadas en barras. rayadas en zigzaque, que. 
^stá en la excelente colección del Señor Oidor Don Ciríaco 
González Carvajal. t 

Es medianamente eléctrico^ por comunicación, 

Eguramente esrde esta especie de la que dice Haüy 
que es divisible paralelamente á las caras - de un pris- 
ma quadrangular rectángulo que se dexa-dividir también 
por las., diagonales.-, de sus, base% y que las junturas para- 
lelas al exe son bien claras^ lo /que prueba varios cruce-- 
rp^ P^esQ específico 4 ? 2QQ se^un, í)pn Crisüajw HéiTgen, 




j^^&^f^ 




Otro pedazo de junto á Lima me ha parecido te* 
ner un quinto crucera paralelo á la base» 

METAL DE TITANIO. ' 

Titanio siliceo-cctlizo de Háúy. 

Iw COMUN, 

ALA nota 103 de la pág. 70 de las tablas se añadirá 
con Haüy que es divisible en prismas romboida- 
les de casi 137° y 43% que las junturas paralelas á las ca- 
ras laterales son bastante claras, y algunos cristales dan 
indicios de las paralelas á las bases, y que los prismas bi- 
selados en los dos extremos suelen tener también las es- 
quinas biseladas, de donde resulta un apuntamiento de 
seis caras que termina en arista, 

IL ESPÁTICO. 
Véase la nota 103. pág> 70, 

NIGRINQ. 

NO puedo dexar de insertar la descripción dada por 
Esmark en su viage de Hungría, por ser tan di- 
ferente de la de Kárstenenla nota 104 pág. 71 de sus ta^ 
blas , que parecen de fósiles diversos. 

Color, entre negro agrisado y gris de plortió, á ve* 
ees también roxo pardusco* 

En pequeñas piedras rodadas y pedazos esquinados 

romos* 

Por fuera lustroso. 

Por dentro resplandeciente en la textura principal, 
v entre lustroso y resplandeciente en la transversal; de 
lustre metálico el negruzco y el roxo pardusco de lustre 
entre vidrio y metálico* 

Textura principal hojosa perfecta de quádriple cru- 
cero según parece, el qual se obsetva especialmente en el 
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roxo pardusco; K transversal concoidea plana que se acer- 
ca algo á igual 

Fragmentos agudos. 

El roxo es poco trasluciente en los bordes ; el ne- 
gro opaco. 

Raspadura parda. 
Duro en grado subido.. 

Agrio, quebradizo, pesado;- P e so específico 4,605. 

Al soplete np.se funde por si suIq; con : bórax da 
vidrio, transparente amarillo que se inclina á roxo de ja- 
(jiptoi con sal microcósmica violado baxo v 

TELURIO (*X 

NATIVO. 
Yeíise la, nota 105 pág, 72 de las tablas. 

METAL ESCRITO, 

^lata de Nagyag de Wérner : aurum graphkum : oro blan-, 
co de Widenmann. 

Véase la nota 106 pág. 72. Las agujas prismáticas 
ipiítarx algo por su colQcacion los caracteres de imprenta. 

METAL AMARILLO. 
Está descrito en la. nota 107 pág. 73, 

METAL HOJOSO. 

ENTRE negro de hierro y gris, de plomo.. 
Rara vez en masas y diseminado, por lo, común cris- 
talizado. 

En, tablas bexágonas prolongadas muy delgadas de 
superficie lisa y lustros?, que L se cruzan á veces formando 



* (*) De Tei/uí tierra. 
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tina figura celular, y casi siempre están embutidas en bru- 
noespatp y otros fósiles. 

Por fuera y por dentro lustroso y resplandeciente 
de lustre metálico. 

Textura hojosa plana que se acerca á curva y de 
simple cruqero, a f&¿&& U - á * ¿# ■ ^ 2 ¿a * ^ * r 

Fragmentos en pequeñas rodaxas, rara, vez esqui- 
nados indeterminadamente y romos* 

El que esta en masas tiene partes separadas granu- 
das medianas y pequeñas. 

No mud;* de color en la raspadura. 

Tizna algo. 

Muy blando que se acerca á blando. 
Dócil : quebradizo. 

Se parte en hojillas delgadas flexibles. 

Muy pesado; peso específico 8,919. 

Puede servir de carácter empíreo el brunoespato 
roxo encarnado , ó que se acerca, á rosado. 

Al soplete he visto que se. funde tiñendo la llama 
de azul , dando olor de rábano y dexando ea el, carbón 
una pegadura blanca y amarilla,, y queda un globulito de 
metal fino (oro con plata) con vidrio amarillento que tifie, 
el bórax ; en Id cucharilla . de violado, , 
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DE LAS ROCAS. 



A clasificación de las rocas por el principio de su an- 



| , tigiiedad relativa insinuada en el prólogo de Kárs- 
ten parece indicada por la naturaleza , y habiendo de ser 
tínico el principio de toda clasificación debe extenderse á 
las formaciones que antes se llamaban impropiamente gé- 
neros, y á ias especies y rocas subordinadas. Las partes 
accidentales nunca pueden constituir mas que variedades 
en la Orietognosia y Geognosía, y el atender á ellas como 
Widenmanu para la clasificación sería duplicar los princi- 
pios sin necesidad , y emprender un trabajo interminable, 
porque la naturaleza es infinita. Esto no quita que las con- 
sideremos también, mas no para formar especies, y así tra- 
tándose ahora del conocimiento orictognósaco de cada 
formación, bastaría exponer de cada una 

I o . El número y calidad de las partes esenciales y ac- 
cidentales i pero por lo que influye en su conocimiento se 
añadirá 

2* Su estratificación , 

3°. Su relación con otras rocas subordinadas y extra- 
ñas, y 

4 0 . Su antigüedad y transiciones, siguiendo general- 
mente el mismo orden que trae Kársten en sus tablas. Sien- 
to mucho carecer de la memoria del Señor Buch sobre 
las rocas de transición. En caso de encontrarlas en las 
montañas procuraré distinguirlas por las rocas con que al- 
ternen ; pero ignoro de algunas si tienen también caracte- 
res pai ticukires para distinguirse por si solas, como es 
probable. 

g22fc*¿ ¿<y^<x¿<¿>^ \ ¿^^^^ Ze^f^^^^^^y ^ 
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ROCAS PRIMITIVAS: 

GRANITO (*),. Berroqueña. 

GRANITO es una roca primitiva mezclada, que consta 
esencialmente de feldespato, quarzo y mica incorpo- 
rados entre sí , formando una estructura granugien ta. Co- 
munmente están las tres substancias en masas, disemina- 
das , y rara vez cristalizada una ú otra. El feldespato es 
el que mas abunda siempre" > así como la mica es la parte 
mas escasa: el primero es lo mas común- blanco ó roxo, 
como blanco de leche y verdoso ; la mica negra y gris r 
y nunca perfectamente cristalizada: el quarzo casi siem- 
pre gris , por lo menos blanco agrisado , tampoco perfec- 
tamente cristalizado, y solo trasluciente. El granito tiene, 
partes separadas granudas grandes, medianas y pequcilas, 
que muchas veces se acercan" a- muy pequeñas. Es pues su 
estructura uniforme, ó aunque rara vez á manera de pór- 
fido, y entonces se llama porfidoso , el qual es granugien- 
to pequeño con grandes cristales gemelos (en prismas he- 
xágonos apuntados en los extremos) de feldespato que le 
dan un bello aspecto. El feldespato está á veces mas ó 
qiénos descompuesto, y aun resuelto en tierra de porcelana,, 
lo que según Wérner no se observa, en lo interior de las 
montañas ( parece que hay dos especies de feldespato, una 
que se descompone y otra no); y ufta- parte de la mica 
transformada en esteatita ó litomarga, como se ve en el 
granito que está junto á~ vetas piritosas,. 

Suele tener ademas de las tres partes esenciales 
otra. extraña*, que es chorlo negro cristalizado, en ojos y 
en masas, y mas abundante en Jos. granitos antiguos que 
en los nuevos:' el chorlo se acerca á veces á turmalina, 
y en el granito que lo tiene es raro el feldespato que mas 



(*) Esta voz se deriva verisiOiUrneate de grano: Kentunn hace 
já mención de éi - 7 el granito de los amigaos era probablemente 
nuestra sienita, 
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bien forma al rededor de él una costra ; pero muy rara 
vez tiene granates , en cuyo caso es probablemente de la 
mas reciente formación , y por lo -común el que forma 
la transición al gneis. 

En algunas partes es bien clara su estratificación; 
en los Alpes de Suiza y Saboya lo encontró Saussure es- 
tratificado verticalmente en las cumbres , y lo compara 
con las alcachofas. Una parte de él constituye acaso la ba- 
se de las montañas. 

Parece que encierra dentro de sí menos laxas ex- 
trañas de rocas y minerales que otras rocas. En Zinnwald 
cía la raya de Saxonia tiene laxas de quarzo, mica y mi- 
neral de estaño: en el distrito metálico solo estaño y hier- 
ro especialmente roxo, pero con freqüencia; y en Firsten- 
berg minerales de platal cobalto terroso y bismuto nati- 
vo; también lo hay con galená. 1) En el RieseBgebirge en la 
Schneekoppe alternan entre sí varias laxas de gneis y gra- 
nito. No se ha encontrado hasta ahora en él ninguna la- 
xa de cali/u, tampoco hornblenda en los mas antiguos. 

Su diversa antigüedad la demuestra el Greifen- 
stein junto á Ehreutriedensdorf , en cuyo granito hay pe- 
dazos esquinados do gneis de diferentes direcciones , y 
tamaños , hasta de dos pies , y tambien if W*£ que atra- 
viesan el gneis, y no el granito, que por consiguiente es 
mas nuevo. En las montañas mas antiguas parece ser 
mas blanco; en las mas recientes mas roxo: ibrnia ej^paso 
al gneis, y* & ✓ .'<r~<¿3c . £¿*rw^y¡£¡l ^7¿/*>¿*zr &¿¿í> (y) 

GNEIS (*). 

ES una roca mezclada y compuesta de feldespato, quar- 
20 y mica cou estructura pi/an eña. En comparación 
con el granito tiene menos feldespato y mas quarzo y 
mica; elquarzoy el feldespato se hallan casi en partesig era- 
les; solo domina el segundo quando pasa agranito, en 



(*) Esic nombre se le dio primero en Frcyberg , donde e*i 
tiempos amigaos llamaba así el minero á toda roea qire esiaba jun- 
to a vetas y descompuesta : todavía llaman en Seliarieuoer g a ia 
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cuyo caso se muda la textura, y el priffccro qiiantfó pasa 
á micapizarra. La mLa es por lo común negra , sobre todo 
en los mas antiguos; en los otros es mas gris, y el que 
confina con granito cieñe menos, y mas el que confína con 
rnicapizarra ; y el feldespato gris y blanco , rara vez roxoj 
el gneis entonces se acerca al granito: á quarzo pare- 
ce siempre gris. El feldespato tiene partes separadas me- 
dianas y pequeñas; quando abunda mucho le da una es- 
tructura nudosa gruesa que se acerca á granuda; en otros 
son Lis partes granudas del feldespato tan finas que pare- 
ce compacto, y en este caso es el gneis de textura pizar- 
reña en láminas delgadas , y en partes en barras. El gneis 
está en la superficie muy descompuesto siempre , y aun 
convertido en tierra de porcelana, como ia mica lo está 
en parte en esteatita. Hay las variedades siguientes: 
í. Nudoso grueso que confina con granito. 

2. Nudoso común. 

3. En nudos cortos; aquí está el feldespato en ojos^ 
y es el que forma los nudos. 

4. Ondeado , que tiene las partes de la mezcla en bar- 
ras y una forma ondeada. 

5. Manchado, en que la mica está en manchas ó en 
ojos. 

6. Listado, en que el quarzo y la mica están en cm* 
tas¿ y eí feldespato en partes granudas muy finas; este 
se parte en rodaxas ó cu astillas. 

fj Apizarrado en láminas delgadas, que pasa á mica- 
puarra y á hornblenda apizarrada. 

Algunos llevan chorlo y aun turmalina: el grana- 
te abunda mas que en el granito: la hornblenda lo hace 



sieiüta y ca Mohora al pérfido, que está junto á las vetas , gneis. 

.1 usa ya de esta voz , pero ¿ice que eou ia;; panes consu- 
u. * .; ícl descompuesto quarzo, mica y arcilla ó litoiiurga 6 es- 
rTs:'n ? y las del verdulero gneis dice str quarzo, mica y una es- 
pe cíe de espato; hasta el año de 7*5 oiiiggd&ó sino Werner cqüücíó 
Ú fel4&sp3U0 3 siendo así que estaba uu inaitíñe&o. 

s 



parecer de textura pizarreña delgada, con tan fina estruc- 
tura que apenas se reconoce el tekiespato: en este caso da 
un olor particular quando se resuella sobre él; es mas re- 
sistente y mas pesado. 

Su estratificación es mas regular que la del granito. 
Tiene muchas laxas de rocas extrañas, y otras su- 
bordinadas : de esta especie so« la hornblenda apizarrada,, 
en laxas particulares ó en masas enteras, y la caliza pri- 
mitiva (que á lo que sabemos por ahora nunca se halla en 
granito ) en laxas y también en trozos enteros con partes 
separadas granudas mayores que en la pizarra y micapi- 
zarra. Laxas extrañas son las de granate , piedra radianté 7 / 
galena y pirita ; y así se crian en é{ mas metales y lo atra- 
viesan mas vetas que al granitc/^'Consta por algunos 
exemplos de Saxotiia y Suecia que al atravesar las laxas de 
hornblenda apizarrada se ennoblecen las vetas. 

Pertenece á las rocas mas antiguas, y aun es mas 
antiguo que algunos granitos, como lo demuestran las 
piedras rodadas del gneis bastante grandes que se hallan 
en lo interior del granito de Greifenstein, Algunos gecg- 
nostas lo agregan á el granito, y otros á la pizarra, lo que 
es muy mal hecho, pues tiene propiedades y caracteres 
suficientes para mirarlo como roca particular : por esta ra- 
zón no lo he llamado granito folicular. 

MICAMZARRA* 

CONSTA esencialmente de quarzo y mica con estruc- 
tura pizarreña: tiene mucha mas mica que el gneis, 
y por^ lo común gris verdosa, y algunas veces amad- 
MtiwbH el quarzo está comunmente en partes granu- 
das pequeñas y muy pequeñas, mas abundante quando se 
acerca al gneis, y ménos quando se acerca á pizarra, f^cc? 

Contiene muchas veces granate finó en cristales 
embutidos mas bien que en granos ó en masas ; quando es- 
te domina hace que la micapizarra sea nudosa- Tiene ménos 
hornblenda que el gneis y mucho menos chorlo i pero en 
éx lugar abunda mas la turmaiinííV el feldespato es acri- 





i"- * 





já$e> **** y 

U U**i£'n*t*Ks ^h^cA^ ^ 

" ^towe^í*^ ^V*^^ <^^*9¿^ ¿sZ***¿¿¿ 



dental ; en algunas partes está en ríñones d en masas^como 
el puño, la cabeza &c; la que lo lleva en ojos sueltos confi- 
na con el gneis. Hay una variedad ondeada, en que abunda 
mas el quarzo en partes granudas muy tinas , rara vez 
con granates* La taicosa forma también otra variedad siem- 
pre en láminas planas, subtituyéndose á la mica talco, 
que se distingue por su color verde y su mayor untuosi- 
dad; envuelve no pocas veces granates, y pasa á ciorita 
apizarrada. Otra pizarreña en láminas muy delgadas que 
confina con la pizarra , y en que apénas se distinguen la 
mica y el quarzo, no se debe confundir con la arenapi- 
zarra micácea que se halla al píe del Harze, en la qual se 
ven distintamente los granos de arena, y la mica está en 
cbispitas , y no en partes continuas como en esta. Se en- 
cuentra al pie de las montañas mas bien que en las altas 
cumbres, aunque esto sufre excepción..*/* &¿fc*4jfr— &J 

Contiene laxas subordinadas de caliza y hornblen- 
dd^'y extrañas de granates, piedra radiante, y de galena, 
estaño, cobre amarillo y otras: la atraviesan muchas ve- 
tas como al gneis* El mayor laborío de minas de Suecia 
se liace en micapizarra y gneis: en Hungría se halla cina- 
brio en micapizarra según dicen 5 en Salzburgo hay un 
manto de galena con oro y en Noruega otro de cobre 
amarillo. 

CALIZA PRIMITIVA. 
O £A por sí sola ó como subordinada á otras, siempre 
l3 se ha de mirar como roca sencilla. Es las mas veces 
blii ica y lustrosa, por lo menos centellante; su textura en 
p quenas hojas por la pequenez de las partes separadas 
g ..rindas, mayus/cs guando alterna con gneis, y minores 
estando entre laxas de micapizarra, que pasa á confundir- 
se con pizarra ; siempre trasluciente. Se distingue también 
por estar mezclada con quarzo en grandes y pequeños pe- 
dazos, micLt j Wttuim , lkomarga, serpentina , hornblenda, 
á peces con piedra radiante, tremolaría^ asbesto , pizarral 
y dórica apizarrada , en cuyo caso tiene un aspecto mi- 
cáceo, y rara vez con granates, substancias comunes ai- 



gunas á la de transición 5 pero que ninguna se halla en la 
caliza de capas. — ii^k s/^¿zz¿fte¿t¿}*L¿f) 
De cierto modo se pudiera considerar como roca 
subordinada al gneis, á la mica pizarra y la pizarra, en 
quanto se encuentra junto con ellas y alternando ; asi es 
que se halla á veces en medio del gneis ; pero en eí Flu- 
rentin forma una montaña por sí sola. Carece de petrifica- 
ciones. Las mas de las vetas metálicas del Bannato no son 
según Estriarle sino mantos que están entre dos cocas , á 
saber: caliza granuda y sfenita común ó porfidosa, ó mi- 
capizarra ó pizarra primitiva, formando estas comunmen- 
te ei respaldo baxo y la caliza el alto. Ella misma tiene 
mantos de hierro magnético 5 galena, blenda y paita mag- 
nética &c, - *> n*tfém*Mp*¿fi ¿¿ c?> 

SIEN IT A (*). 

ES una roca mezclada de estructura granujienta que 
apenas es tan gruesa como en el granito, y consta de 
feldespato y hornblenda, la que es característica, pues de 
ella proviene su aspecto verdoso: lleva poco quarzo, y mu* 
chas veces nada; etí general mas feldespato, y menos 
quarzo que el granito; y la mica es también rara, Sus frag- 
mentos se acercan á prismáticos: tieiie partes separadas 
granudas, rara vez grandes sino medianas , y mas comun- 
mente pequeñas , en cuyo caso forma el paso al pórfido. 
La que encierra grandes cristales de feldespato es la porfi- 
áosa^ cuyu masa, quando no está descompuesta, es tam- 
bién de feldespato común de grano ñno, que pasa á veces 
á compacto, mezclado intiman ¿en te con hornblenda: nunca 
envuelve chorlo ni granates. Es mas difícil observar su es- 
tratificación- que en el granito $ tampoco se halla en las ci- 



(*) Así Üaftíá Wcnier á esia 5 que no es 1ü roca verde de los 
S lie eos j par íi&bcf Hawüius eacon r:i¿u eti K^ipto que los mas de 
los amigaos ¡no aumentos esLan hechos uC esia rota , c: dpjade se 
sigue ser ía toísúja q ue Ja sieniia de PliniOj quü el Uaaió así por las 
graaJes canteras de SJerta eu él ako Egipto y pero tauibiai se ha- 
Ua ca Saxcnia, Hungría y Noruega, 
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mas de las montañas , y rara vez á alguna altura , sino ai 
pie de ellas. Contiene minerales de cobre en Chipre , de 
plata en Scharfenberg y en Altenberg vetas* dé estaño, y 
las vetas de Schemnitz arman en si^iita porndqsíu que Hei* 
cinger y Widenrnann llamaron roca gris y fy*Mn\ :>>m 
metaUiferunn )as de Kremnitz también en la baxa Kua- 
grta arman m trap ó roca verde primitiva según Esmark, 
y no en roca gris como dice Widenmaun. Es tfiUs iiibaetv 
na que el gneis, y la que tiene mucho lildesparo blanco 
y horableiida verde parece que forma la transición á la 
roca verde 5 como en Zacatecas, — • ^ < *• (?A 

SERPENTINA. 

I¡* S la misma piedra que tiene este nombre en la OWc- 
\¿ tognosiá por sus dibuxos de colores. En Silesia y en 
el Harze esta con espato deviso, y en Cornuaiües con co- 
bre nativo en oios, y la atraviesan venas de esteatita. En 
electo hay serpentina con esteatita, huomarga, talco* as- 
besto, mica, y rara vez - vcréttéett* - gramiLi úa¿rdi Luí en: 
di^gfttyü y nmn lustro qut» etiü3yimoi>- qi.iu « ureít i a it 4 ^ 
4¿a du3 fr - y -s tvtomcn ^ wiaico ^ t-H ^ íRHeti con hiurge-orj» 
p a j a do - y magné t ico - en venriba y díjciiunado y y-pi e ¿Fa 
saltea ^ todao partea accidental^ T y siemp r e - et»n e a tftitit t- 
oacion intQrrufí^pkta . Aun no la ha encontrado Wérner 
en puntos tan altos como el pórfido y el basalto, mas bien 
se halla en el declive y en la falda de las montanas pri- 
mitivas. 

Hay una mas antigua que otra; la primera es mas 
concoidea y lustrosa , y la segunda mas escamosaj aquella 
está mezclada con caliza primitiva, y en estrecha rela- 
ción con ella: ta nueva no tiene cal. La hay antigua en 
Calmar en Suecia, donde forma una laxa en io interior de 
la montaña , y en Joaclnmsthaí, donde está mezclada con 
caliza. En ZjuÜiz se extiende a dos leguas de largo con 
una anchura proporcionada y bastante grueso. 

En una serpentina del alto Pala tinado fué donde 
observó primero ei Sr. Humboidt la virtud polar muy 
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fuerte sin tener nada de hierro mas que el oxidado que la 
coloreaba : el declive del norte de la montaña tenia po- 
los del sur, y el que miraba al mediodía polos del norte i 
los picos salientes hacían guiñar la aguja á 22 pies de dis- 
tancié" Y un fósil que destruía el equilibrio en una aguja 
á tanta distancia, ¿no tendría según Haüy tuerza bastante 
para comunicar cerca del contacto magnetismo contrario 
á la menor panícula de hierro y atraerla i Después ha ha- 
llada aquel sabio la misma propiedad en un pórfido de la 
otra America, del que me ha regalado un pedacito. 

ROCrl VERDE . 
T IV de Zaca*eo uo un « gria "iniduM , u ^rdin e gHi ó negra 
JLy aproada cumo la dc - K^emnita en la baxa Hungr ía, 
' Wgun l'isíTuirk. S e baila en laxas entera s i mate^ á v e^<¿s 
oüiMülUtncct textura disigual y aun en pequ e ñas oseamflfr s 
opaca! ■ raspad Lu\T M bl¿flica"Agfiflad» g cernidura qua-pasa a 
dora í rüQtutnitüi aucru e n pedaj e s delgados ¡- expuacta al 
«ayeese hÍ;ggom|ioac yoitka-a veceo al- romperla en cáseos ó 
jnrrrs tus narras 

Ca s i si empre esta - m e zclada intimament e c on ho w- 
blanda , j i k Vik^ í ¿¡: del mismo col e E - cbla roca, per o e n 
« jwws tan pequ e ñas qu o l l agan -- a ser impcr e cpcibloa í- 1» 
nuioa mistral- de -la ruoa4^ pap e ció-á- j ^itoschm ^ 
■ mucha un^ug-ía-wn-ia hornblenda. 

A v^cua tienta como k&áu Kremíitfe tnnt«"Origttili- 
ton dtf futdtfftpatü^ qtw ya no s e di s tingue la maGa princi 
«p alv y parucu loscamosa fina^n la t s m i Rii Ca-stíftimente 
^tidiu^a ai ^ diyiLl i i it en - gRind e s - c . ub r js-ó- p aral i ; l f:pípad e g 
por r¿un - s h^ i ^uuta i 'S-y-wrticá-ies, 

Ej ntütahleRí - üü - Hüingiiia-y aquí . y .y según Son . no?i 
ohmíd-üoti-iaw^ rieua en ftatii loa^or ladero i¡ rle/ilb quf ¡m 
^4a demtti pierna antigua par tenar talco y . clar i ta - api - 



j ti batancias guw halló 



■Pión no qufii üci Esta pr i mitin á ppw 
v erek -y pi^d^HfH-udÍLUitü ? quw ha encoi - iuado fomiufiohmid 
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también en ia caliza de transición del Real dei oro junto 
á Zimapau, 

PIZARRA, 

ESTA es una roca sencilla, y si tiene á veces otras pie* 
dras, se han de mirar como que están mezcladas ca- 
sualmente. Algunas veces lo está con quarzd,"y muy pocas 
cutí feldespato, chorlo ú hornblenda, en cuyo caso es la 
mezcla tan tfna que es muy difícil reconócela. Otras ve- 
ces en lugar de pizarra consta de clorita apizarrada (con 
granates sueltos y cristales octaedros de hierro [ñagnéticó), 
de talco apizarrado, y una especie de arcilla endurecida, 
de piedra de afilar y de pizarra alumbrosa que tiene qüar* 
zo en su mezcla, cuyas rocas se deben mirar como suboi- 
dinadas, l odos estos géneros pasan de unos á otros. Hay 
las variedades siguientes: pizarra común , de techos, de 
mesas, en astillas, y en cubos la que se acerca a la suiza- 
pizarra, aunque esta pertenecerá á las rocas de transición, 
Su estructura es siempre pizarrefuí; 'excepto en la que se par- 
te en astillas ; pero en ninguna mas distintiva que en la 
de mesas. Su estratificación es muy clara: nunca forma 

picachos. ' i <m *f&áU*&% *fr&* rySt&ppO) 

Adema s 'd a la clorita y . piedi^ a kMribr&» a pi jarra * 
diiO" j y ie ^ii^ifeFtQ ¡»ünpuoti< i laiMÍgi>" « pÍBari > ttd i J'| oo*an ai* 

bord^udes^4a-fH^at i ra^eí lápi¿ y la caliza, que ac - di s ú a- 
gu e por lo corn trn-par-s u estructura g ratrcigte nta muy fín tt^ 
+ie s uert e que a4gttnes-pedit¿os so n ya compa c tos r y-a^4a 
p¿^aa^4l^j^^ á las j roea s d e capa s : la - de Zwiefe n* 

-tie ae laimo e uli a aq en que «hay ¿olocnt ruqmtas . Se - ha iktn 
en l as montañas-d e - p it ar r a- ktxas de quarzo, y á veces de 
- chorl o , granates , piedfa-fadkmte , kefBbkoda, óaliaa^gae 
tena, pinta, cobre amarillo y otros i sin e n^bargo-de u«¿-se£ 
te n - comunas las la x as extrañas como - on el gnei s y - fiw a- 
pizarra. Contiene especialmente la primitiva todo género 
líe m etale^y^mincrales mas bien en vetas que en mantos. 

La hojosa pasa a micapizarra, y también á una 
especie de hornblenda apizarrada , aunque no muy distiti- 



tamente ; solo en Joaehimsthal se ve bien esta transición: 
otras pasan á clorita y á talco apizarrados ; cerca do Sch- 
weinitz la hay que se acerca mucho á clorita apizarrada : 
en Hungría en Schmolnitz hay talco apizarrado que for- 
ma verisímilmente una montaña entera. También se ob- 
servan transiciones á vácia gris y á arcilla apizarradas 
aunque estas pertenecen la primera á montañas de transi- 
ción , y la segunda á las de capas ; pero se distinguen en 
que no tienen granates, chorlo , hornblenda &c. y en que 
siempre descubre la vacia pequeñas chispillas de mica, co- 
mo también la arenapizarra, en lugar que en la pizarra 
es ei lustre continuado. 

( t) nS ogur* estoco podrán señalar ka difcre tt cm » s i gtñcn - 
taci La - puarra qu e-tmgtv^i o ¿ uoc , chorlo , ho r nbkiida ' 
&C; oorá prhmtivüi do trmskio H^ Xa que tenga l ápiz, p i- 
üarra alumbrosa, antracita — y - miuGEakw d e-hie p r o, y de 
rtfptff la - quc cncicr reTinonc^- ó capas de - paliza e ompac ta . 
Yo no dudo que la clorita y talco apizarrados pertenecen 
igualmente á las dos formaciones de micapizarra y de pi- 
zarra, pues en Zacatecas por exemplo no hay nada de mi- 
capizarra, y sí mucha pizarra con que alternan, 

FÓB.FIDO (*) . 

ES una roca mezclada compuesta de una masa princi- 
pal de arcilla endurecida, de jaspe, de piedrapez , 
piedra córnea, y aperlada, y aunque rara vez de obsidiana, 
en que están dispersos y iieqüentemente cristalizados fel- 
despato, quarzo y hornblenda, y muy rara vez mica. 
Wcrner los denomina según la masa principal de que cons- 
tan. En algunos es la base de feldespato, en partes tan fi- 
nas, que no se puede reconocer su textura i por exemplo 
en el roxo encarnado y de ladrillo ó gris de perla, no en 
el roxo de cereza de los antiguos. La arcilla endurecida es 
.gris, y á veces verde montana, y entonces se acerca á pie- 
dra cónica. El feldespato es blanco amarillento y roxizo, 



(*) ti antiguo era rgxo 3 y de a^uí tomó el nombre griegu. 
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y también amarillo, y por lo común cree Wérner que 
está en prismas hexágonos: en algunos está muy descom- 
puesto y convertido en tierra de porcelana \ en otros muy 
incorporado en la masa principal, la que solo conserva 
las impresiones cristalinas. El quarzo siempre gris, y las 
mas veces en dobles pirámides hexágonas con las aristas de 
la base mas ó menos truncadas: la hornblenda cristalizada 
es aquí común. EL póríido roxo antiguo no tiene quarzo, 
pero si cristales de esta \ tampoco lo hay en él verde anti- 
guo que Wérner piensa tener afinidad con la sienita: es 
rara en los ojos de algunos una especie de zeolita, y es 
muy raro un póríido de estructura pizarreña, el qual no se 
debe confundir con el póríidopizarra, que pertenece á las 
rocas de las montañas de trap. 

Está colocado sobre montañas primitivas aquí y en 
Saxorña, y da una prueba de haber estado cubiertas de 
agua después de formadas. Muestra su estratificación in- 
terrumpida ocupando las cumbres, y llenando aunque po- 
cas veces las concavidades intermedias ; pero consideradas 
juntas las cimas se ve su continuidad y correspondencia 
por estar casi todas a un nivel. También se extiende por 
el declive de las montañas hasta el pie de ellas y mas ade- 
lante formando colinas y cerros, baxo los quales se halla 
cai bun de piedra. l£n el Real del Monte está estratificado 
y caminan sus laxas gruesas entre las horas 8 y 9 del 
compás alemán % inclinándose al sudeste , según lo observó 
el fíat un Je Humboidc; pero en otras paites está en tro- 
zos enteros d iteren temen te resquebrados, en grandes masas 
anchas que se cortan en ángulos muy agudos, y aun en 
chapas de poca longitud y de diversas curvaturas que 
suenan quando se gotpeí&i , y no nocas veces aun en pi- 
lares, m ocasiones uiu regulares como los del basalto. En 
Gnanaxiuito lo hay en bolas grandes compuestas de cascos 
concéntricos en prueba dj su mucha semejanza con el úl- 
timo. Éti é p&® de Hcsse parece de lejos una monta- 
ña de pórfido ser de basalto pur la f&jftia cónica ó de pan 
de iU'.i me , que es propia también de- la piedra arenisca y 
calida, T . 
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uj E »- roga d^ataa-motaki^ra fl. En Altenbcrg ert Sa~ 
xonia hay mineral de estaño y aigi.ul cobre. El arcillosa 
del distrito de Pachuca y del Real del Monte tiene vetas 
de plata: junto á ellas se descompone muy fácilmente en 
arcilla y se vuelve gris verdoso, 

Su antigüedad £S muy diversa: algunos son tan an- 
tiguos como el gneis y el granito ; su masa se acerca mas 
á piedra córae^y tienen poco ó nada de hornbknda y 
micá^En la mina de Isaac en Freyberg hay laxas de pór- 
fido entre el gneis % y en, Joachimsthal entre la pizarra*. 
Otros mas modernos que están en parentesco con ]a sieni- 
ta y granito moderno y se reconocen por la arcilla endu- 
recida con pequeñas chispas de hombknda. Los pórfidos 
de mediana antigüedad^ ünvuoivan i ojoo macizos de- oaloe* - 

quo globoGQB y^ .c ocosujon ' Orií3mloij-de ^ ainutiota qp-su int& * 
yíef^ que ir veee&' llcMatr^fcedia i ln ,a ewtdsgÍ > o también" ^ » 
p<fafido <iolí ágata ^ Ldkedania por d*mwuy pero no 
han dn rnmp-rri r ñr ni n nin m^ rln ren l o n -rftrns rk li ¿ti 
mas modernos son los por ¿idos en fragmen- 
tos: en Zwidtau hay uno de estos que cubre las capas de 
carbón de piedra. En los mas nuevos hay apenas. feldespato, 
§in embargo de ser la parte mas esencial; la pirita y otras son 
accidentales* En general es una de las mas nuevas de^ las 
rocas primitivas, y así forma el paso muchas veces á las 
de capas , como el que parece tener relacioa con la piedra 
arenisca.. En efecto en Kemuitz hay uno de base arcillosa 
de diversos colores superficiales , que está en realidad en- 
tre arenisca y pórfido , y tiene cristales de quarzo y cocos 
de espato flúor , y grandes ojos de lkomarga verde , los 
que ya encontró Wérner en otros pórfidos* Algunos son 
porosos, aunque no es común, y posible fuera que forma- 
sen una, transición, 1 1& alnci¿ndxill;iY^/ 

QTJARZQ^ 

ESTE s¿ ha^de mirar como roca sencilla , pues^ solo ac- 
cidentalmente, está, aiesclado con mas q menos mica 

/taja c&fr-yjacZñ 



i' 



¿^<Í& m¿*¿" *m ^? 4*vfF#^ ****** y? ^^JT^'^P 



|f*^í * ^ ^^í-v ~, 





**erJc¿ Jk^^^ f ********* **<~*^J? ~&*^/f~*y 




te* cezn+ui jt **«rT>f9^<*^ 



/yfr t 4X*,jy*iC*jF <*C* S^^^ 'tt^^xé^ W?í^ Qg&rL. 




■ ^7-' S*<r ¿Z? 4 





fi40 

qiiando se acerca á gneis ó á micapizarra. Es muy difícil 
observar su estratificación; los peñascos que forma vertU 
-cales, por lo muy resquebrado que está, se apartan mucho 
de Ja dirección de ella, y así es iacil equivocarse ; con que 
para evitarlo es menester buscarla en los sitios donde está 
colocado sobre otras rocas, por exemplo el gneis, en el que 
entonces demuestra la mica su verdadera -estratificación. 
A pesar de estar colocado sobre otras cree Wérner que 
es antiguo. Casi se pudiera mirar como subordinado ai 
gneis y á la micapizarra , por estar comunmente sus laxas 
con otras de estas rocas y entre ellas; péféfaa mbi g n se ex- 
tiende éi solo á bastante distancia, como en Hundsruck 
según Collini, en Silesia, en Saxonia y en la Laponia Sue- 
ca. Como roca carece de minerales* 

ROCA DE TOPACIOS. 
"JH* STA observó Wérner el primero , que era una roca 
JLv particular , como también el topacio en masas que 
encuentra en ella. Está mezclada con quarzo granudo, 
chorlo negro en barras muy delgadas y litomarga, que 
forman una mezcla muy confusa, las mas veces granuda. 
En algunas oquedades están estas partes cristalizadas: no 
tiene feldespato, que si no estaría cristalizado también; lo 
hojoso y lustroso que se ve en ciertas direcciones es la 
textura transversal del topacio , generalmente tanto mas 
amarillo, quanto mas amarilla es la litomarga que lo ro- 
dea. Como su estructura pizarreña es solo parcial, no se 
sab¿ si coinciden sus láminas con la estratificación: sus la- 
xas son de dos á tres pies, y siguen el declive de la mon- 
taña. Está en lo alto de ella sobre granito y debaxo de pi- 
zarra. Hasta ahora solo se ha hallado en Schncckens- 
tein en Saxonia, donde forma un trozo entero, y quizá la 
parte de montañas en Rusia, donde se crian los berilos, es 
de la misma naturaleza. No contiene minerales. 
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ROCAS DE TRANSICION. 

SILIZAPIZARRA. 
TP\E colores listados , y las listas siguen íá estratifíca- 
1 3 cion en capas delgadas^Qui¿á está en relación con 
el. jaspe listado, que también ha ene entrado Weruer en 
capas delgadas, y cuyos dibuxos seguían la estratificación. 
(^j Bfrfcá muy rünquybradu, y los escolios que forma son de 
figura pamlelepipedeaV'Dc la roca de silizapizarra no sé 
mas sino que el líombre es de Lililí, y que Trebra y La- 
sio parece que la tomaron por basalto y otros por piedra 
córnea negra. Aquí la hay, aunque no sé de donde, negra 
agrisada, poco centellante , de textura concoidea grande y 
muy plana, y fragmentos agudos, opaca, sin venas de 
quarzo, y que se descompone tomando color -blanco, y 
no gris ó pardo como el basalto , y pienso que sea setne- 
jante á la de Achtenmnshohe. 

CALIZA BE TRANSICION. 
Tn*L Señor Esmark en su Viage de Hungría describe una 
Jj/ como sigue : 

Gris amarillenta, azulada y negruzca, que pasa 
muchas veces á negra agrisada. 

Mate pasando á veces á centellante: textura des- 
igual que se acerca á escamosa é igual. 

Fragmentos algo agudos. 

A veces parece tener siliza en su combinación. 

No había en ella petrificaciones, sino pedazos ár- 
riñonados y bulbosos de piedra de toque. Tanto en el 
Bannato como en Transilvania y Hungría junto á Neu- 
sohl la halló Esmark descansando sobre la micapizar- 
ra, y en las cumbres mas altas cubriendo á su parecer sie- 
nita y caliza granuda. 

El mismo autor añade que tiene hundimientos en 
forma de calderas y cavernas, las quales sin embargo pa- 
recen ser características de la caliza de capas del Jura.(jb) 
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El carecer de petrificaciones á pesar del color gris 
y la textura compacta, hallarse en puntos altos sobre ro- 
cas primitivas , y contener cúmulos como el de Lomo de 
toro, y mantos m^.tMicos , como el de San Nicolás To~ 
leptíno del Real del oro (que no puede s v r veta por el 
granate pardo y verde que tiene por matrices según Son- 
nesehmid) la carac;erizan de roca de tñinsícfofí. 

La piedra de toque seria buen carácter, si no fuese 
COíii^n á la caliza alpina como en el Cardona!, donde está 
con piedra fétida y hepatka, y alterna con capas propias 
de sílizapiiíarra común y piedra de toque, y aun a la ca- 
liza mas nueva del Jura, ó de cavernas segtiri el liaron de 
Humboldt. 

VACIA GRIS. 

Componiéndose de partes de rocas mas antiguas, y en- 
volviéndo aunque muy rara vez petrificaciones., no 
puede pertenecer a las rocas primitivas. Mas formando al 
mismo tiempo montanas altas y de mucha extensión , te- . 
mendo criaderos de metales, y pasando á pizarra, se dis- 
tingue suficientemente de las de capas, Por tanto se agrega á 
la clase de las de transición y á las mas nuevas de esias. 
Es una especie de conglomerado que consta de granos, co- 
mo la arena mas fina o como garbanzos, de quarzo, pi- 
zarra, silizapizarra y feldespato reunidos por una masa de 
pizarra; La vacia gris muestra muchas veces tendencia á 
pizarreña por lo fino de su mezcla , y quando es apizarra- 
da ya no se reconocen los granos de quarzo , sino que la 
masa principal es pizarra con chispkas de mica; pero estas 
y el aspecto arenoso la distinguen mucho de la pizarra 
comunV La vácia gris ordinaria, la apizarrada, y la que 
forma la transición de unaá otra, alternan freqüentcmen- 
te y sin orden en una misma montaña, tanto que la de 
grano mediano suele estar muchas veces contigua á la api- 
vanada, lo que es característico. Twau maim vüoqo gitri » 

Siempre está estratificada, mas no tan distintamen- 
te como la caliza de capas ó la arenisca. Descansa sobre 
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las primitivas , como en Lautenthal sobre pizarra , en 
Braunsdorf junto á Freyberg sobre una laxa delgada de 
sienita, que está sobre micapizarra. La forma de estas mon- 
tañas coincide con la de las primitivas , especialmente de 
pizarra, y así constituye en vanas partes montañas altas, 
que se tendrían por primitivas, si no fuese por las petrifi- 
caciones y la especie de argamasa , que es bien clara eij la 
de grano gruesa 

La mayor parte del Harze consta de estas monta- 
ñas; Clausthal y Zellerfeid están situados en vácia gris, y 
allí se benefician muchas vetas en la misma. } ÍLn Transil- 
vania se halla la apizarrada del grano mas grueso y mas 
fino coa vetas de oro ricas , aunque por lo común no son 
mas que venillas dispersas por todas partes y de poca con* 
tinuacion, las quales confinan con lo que se llama cúmulo^; 

ROCAS DE CAPAS. 

ARENISCA. Amoladera. 
S uniforme y se distingue por el tamaño de los granos 
jQ/ y por el intermedio que los reúne. Las partes prin- 
cipáis de su mezcla son chinas gruesas de quarzo á veces 
con otras de feldespato ó manchas arcillosas que parecen 
ser de este descompuesto , pedazos oblongos de pizarra y 
hornblenda apizarrada , muy poca siiizapizarra y algunos 
pedazos rodados de piedra córnea y pedernal. Quando es 
el grano mas fino suele envolver mucha mica. En la mon- 
taña dj Kifhauser en Türinge lleva xilulita. 

■L a qreniam m a dama m genümlnttmro do grano fi 
no , T i tiHQ Q&ihü en - papas delgadas do pulgada a - pulgada 

é U étrcMéi) qua aja ríñones aplastad jj de greda ó ai'ciHa 
j yifr aauluda y vih'Juju ( di pulgada hite ta 8 y 10, y 
q u a llúnan lua comisuras d* la« c a pa s ) a vee u o olipcoidal us 
del tamaño la C ii twa ) y finalmente p e queño s cuco* f e r - 
rug inoso* di i d i a pulgada d¿ diáme tro 3 qu e tienen uaa 
cortogq de piedra armista pottotrada al padree de . h i erro 
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arcilloso 4 paluotro noao- duro gua lo interiot^ambkrc k 
veces con capas coneeun icas ferruginosas. 

Las chinas están reunidas todas por un intermedio 
de arcilla mas ó menos ferruginosa , de arcilla con quarzo 
en granos muy finos , de quarzo solo y de marga: $egun 
esto sirven para varios usos: las que constan de arcilla ier- 
i\ pinosa son las mejores y de mas duración para soleras y 
piedras de los lados inferiores en los hornos de fundición 
de hierro (*) Quando abunda este metal se vuelven par- 
das al ayre , y si abunda la arcilla se endurecen coa el 
tiempo : tas que constan de arcilla con quarzo no sirven 
para los hornos , porque se desmoronan , m tampoco las 
de quarzo solo, porque se abren con el calor; estas se pue- 
den confundir con el quarzo puro, y son la vacia vidrio- 
sa deGlasio; pero se distinguen los granitos de quarzo 
que tienen mas lustre que la masa restante: las de base de 
marga en capas delgadas se funden fácilmente y se des- 
componen al ayre. Algunas- piedras areniscas tienen mu- 
chos poros ? y son las piedras de filtrar,. 

Estas montañas se extienden á muchas leguas y es- 
tan dispuestas por capas gruesas , y, con ser su estructura 
rara vez pizarreña, muy regulares, que se acercan comun- 
mente á la horizontal. Forman muchos precipicios, conos 
verticales, figuras grutescas, y murallas derechas, que de 
lejos se ven todas á un nivel ; la serranía de Aderbach en 
Silesia se compone de montes grutescos que forman una 
especie de bosque , lo que depende de haberlas descarna- 
do las aguas, y haberse descompuesto la parte margosa 
por exempio,y conservado la arcillosa que se endurece 
al ayre.. 



(*) Üe estas se escogen las de venas curva* ? pero que no sean 
de carbón ó de otra substancia combustible : se observa ademas el 
darles en el horno la misma posición horizontal que teiaian en el 
criadero , ó ponerías sobre su cama de cantera ^ pues toda piedra 
arciiisea consta de cipas horizontales, mas que sean o no visibles , 
y si vinieran á estar sus junturas verticahnauc 3 se separarla muy 
gromo con el calor una capa de otra. 



~R¿i i M ywarrmn en- -o ll a vetas m etát iciifr, amo que 
Ira - hcttdüdiu ' aa cDtLW - in colo Uonao ds^ufloo^las únicas par 
tes z&m&ém imi la Tui ' mgGi, dond e -es tá lfl' p i ra rra - cobri »- 
j^sob rc piedra a remoca , k Si ba4a d onde - hay en érih i A 
HMflaqutm ^Tubig flfciilj yü 1 E'iílil im Wcafafci, iluntfe 
hiiv m i iic mierda relamo. Lo, timo común es d ewbúii 
pkdua ¿uliui diñado en eap» y - -vatas . 

Contiene ménos petrificaciones que la caliza 7 mas 
bien sus impresiones , como en Altsattéí en Bohemia : sin 
embargo qttaudo es de base caliza lleva frcqüentemente 
ostraciias y bucardita^ en Mastricht hay muchas equini- 
tas y otras i y aun hay conchas y caracoles petrificados en 
la de base arcillosa del Solinger en Hatmover,Io que la 
caracteriza de roca dé capas; pero forma la moderna el 
paso á las de acarreo , asi como la antigua formación con- 
fina con ía de las montañas de vacia gris; tal es la arenis- 
ca que está inmediatamente sobre ella en el Harzc. 



IAS formaciones del carbón son tres, ro contando 
_j por ser rara la subordinada á la caliza alpina, á sa- 
ber: la del conglomerado^la. del basalto y la de las monta- 
rías de acarreo. Las rocas características de la primera son 
la arcilla apizarrada con impresiones de las plantas que 
crecen en bosques y pantanos, unas veces con chíspitas 
de mica* otras con algo de betún pasando á betunpizarra, 
y auti algunas á a: cilla endurecida; la arenisca que suele 
estar con mica ó pasando á arenapizarra, ó nías co- 
munmeute cu forma de conglomerado de chinas , el que 
étQtni con h 'arcilla apizarrada, dominando esta en la 
menor profundidad v aquel en la mavor : ti i nvvíü i mm ul 
mrbcm u*4u» a* nu^» -*, ; fiüJ üBrinrl n v » ft li iniii v\nn , amo que 
hay arcilla de por medícPLas especies dei carbón son el 
pajoso^ él üpimrmdQ) el grueso &c. en íbs quales indica la 
textura hojosa una disolución mas completa, Laestracirica- 
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Las montañas de carbón de Bohemia y de Esco- 
cia no pertenecen á esta formación , sino á la del basalto, 
que es muy diversa , pues en ella se encuentran las espe- 
cies menos desfiguradas , como el carbón de pez , pardo y 
lustroso y en partes apizarrado , que dan cenizas quemán- 
dolos, en lugar de que las especies , quediximos hallarse 
en la otra , por la mayor parte dan escorias. En esta hay 
basalto, vacia &c. ; en aquella arcilla apizarrada, piedra 
arenisca y conglomerado : esta está en picos, y aquella mas 
bien en hondonadas: esta tiene pocas capas, pero gruesas: >/ 
€ inclinadas , y aquella muchas muy delgada!» y- - honaonta - 
esta muestra relación geognóstica con el alumbre ea 
forma de tierra alumbrosa , así como en aquella es donde 
se encuentra el carbón que tizna í que está por io común 
encima y contiene potasa según dicen. 

El carbón de acarreo es una madera ménos des- 
compuesta aplastada en forma de carbón pantanoso , que 
se distingue por una especie de untuosidad y por ¡sus ra- 
xas, de carbón pardo y aun de pez¿ freqüentemente de 
betüüraadera terrosa. En Silesia se halló un banco de ar- 
cilla de 100 pies de grueso, con estacas de madera que te- 
man tos bordes y esquinas bastante redondeados, y en al- 
gunas estaba la madera poco desfigurada, en otras trans- 
mutada en carbón de pez , y en todas se veían las picadu- 
ras de insectos. La betunmadera y el carbón pantanoso 
estaban los mas profundos : encima el pardo, y sobre to- 
dos el de pez. En la tercera formación hay succino en el 
sudo de las capas de carbón*-* * ú v ^^^j/ 



JQ/ arcilloso común y granudo son los característicos , y 
alternan en capas gruesas Con caliza margosa, arcilla azul, 
betunpizarra, y á treces marga, arcilla apizarrada y piedra 
arenisca de grano íino, todas las quales están llenas de pe- 
trificaciones madamas; también alternan en parte con ca- 
pas de calamina, en que hay galena en pequeñas ó gran- 
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- por:* y auti cobre. Slis montanas están hacia eí 
medio en ciertos puncos divididas cu muchos trozos, mas 
bífcjii oue encadenadas. Las de Cracovia en Polonia , 
que se extienden hasta la alta Silesia, constan de estas ca- 
pas, que alternan con otras á¿ c iliza y de calamina con 
galena en ojos y en cúmulos. E>e la serranía de la Selva 
Ardenna se saca mucho, piorno, hierro y calamina. Junto 
á Aix-la-Chapelie hay famosas fábricas de la Última. El 
hierro areilloso en barras pertenece á la formación del trap. 

CALIZA DtT-CkPAS. 

SE distingue en ser por lo común gris y mate, en tener 
la textura siempre compacta escamosa, concoidea ó 
desigual, carecer de partes separadas, ser solo trasladen* 
te en los bordes, y tener menor dureza, y casi siempre 
diferentes petrificaciones. Rara vez está pura, sino mas (3 
menos mezclada con hierro, betún y arcilla, y asi comun- 
mente alterna, con marga ,. betunmarga, colita, caliza gra- 
nuda hojosa pero nueva, piedra fétida y arenisca, las 
quales substancias la caracterizan mucho. & — : , - 
Su estratificación es muy distintiva. Quando se 
elevan estas montañas sobre la superficie toman una fi- 
gura cónica, como las de piedra arenisca. No solo contie- 
ne metales en capas, sino también en vetas: la que llaman 
pizarra cobriza, (que es una betunmarga ) en Mansfeld, y 
la de Peak en la provincia de Darbi pertenece á esta for- 
mación, y la atraviesan ricas vetas de plomo y cobre. En 
Saalfeld y en Kamsdorf arman en ella vetas importantes 
de cobalto, y tiene también capas abundantes de hierro. 
En Suiza hay capas sueltas de carbón de pez.. ^ 

SALGEMA. 

ES la capa caracteristica de estas montañas , á que es- 
tán subordinadas otras de yeso, especialmente de ar- 
cilla mas ó ménos impregnada de sal , y también pez mi- 
neral, piedra fétida, arenisca y cascajo. Se halla de tres 
modos:. §n grandes masas divididas en capas, como en 
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Cardona, donde forma cerros enteros, y aplastados; ó en 
capas sueltas alternando con otras , ó en trozos , que no 
se extienden tanto como las capas, y tienen mucha pro- 
fundidad respecto dj su anchura, como en Polonia y Tran- 
silvanía. En el caso en que está muy mezclada con las 
substancias de las demás capas no permite un beneficio 
regula? ; y así se hacen grandes excavaciones, se llenan de 
agua y se recoge la salmuera para evaporarla; hay también 
salgema en vetas. 

El yeso y mas bien la salmuera y los kális 7 la sal* 
sola., salicor nía y -otras plantas dan indicios de sal ; y los 
muchos manantiales y bien saturados indican grandes ma- 
sas. Es cosa decidida que estos manantiales se empobrecen 
cada dia^ solo quando está en masas muy grandes no se 
nota la diminución. Nunca se ha de buscar la sal ámayon 
profundidad que la salmuera: quantu mas abaxo se coge 
esta, tanto mas cargada se observa, y se halla en las 
hondonadas que hace la roca de debaxo. 

La formación de la sal es bastante Contemporánea 
con la del yeso, por lo ménos no es mas antigua, y pa- 
rece que continúa en el dia¿ muchas lagunas saladas del 
Asia y de esta América dan exemplo de sedimentos de sal 
en forma de granzas, y también como en rodaxas, que 
son costras que, formándose en la superficie , se rompen y 
precipitan al fondo. Esto mismo, el no acompañarla me- 
tales, ni estar debaxo de capas antiguas, sino siempre so* 
bi o ellas ó al pie de otras montañas, indica su reciente 
formación. Las capas de sal mas antiguas están por lo co- 
mún en calderas naturales , como las de Wieliczka entre 
ta ¡ montañas Carpatas y las de capas de Cracovia. La 
Transiivania, cercada por todos lados de montañas, solo 
tiene salida por^8^no:sj el fondo de esta caldera csrá com- 
puesto de cerros y lleno de sal. En las montañas primitivas, 
^ en las antiguas de capas, no hay vestigios de ácido 
muriático, y los minerales m las vetas que lo contienen 
siempre se hallaii muy someros ó á poca profundidad, co- 
mo e! mercurio y la plata córnea. 
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Es singular U grande abundancia, de natrón ó te- 
quezquite que hay en la baxa Hungría , y aquí en la su- 
perficie de la tierra , que quizá procede de la, sal descon> 
puesta con el palor del sol continuada por siglos , como 
que 41a naturaleza np 1q cuesta, nada el tkmpo* 

TESO, 

EL Señor Frcifcsleben fué el qu^ et% su viage por Saal- 
feld, Kamsdorf y una parte de Turinge r inserto en 
el Almacén de Lempe , distinguió el yeso antiguo por los 
criterios siguientes. Consta de yeso compacto y hojoso 
granudq muy fino con ríñones, de selenita que á veces; 
tiene, partes separabas, en barras quncifornjes,' muy gran- 
des, gruesas é imperfectas. Está subordinada k é\ la piedra 
fétida á veces, pizarreña muy delgada y plana. Tiene sal 
en masas y diseminada, y manantiales salados , que cor- 
ren por una + especie de canales; que paran en cavernas r 
las quales^ si se forrriaron por haberse disuelto la sal que 
llenaba aquellos huecos, seráa una, prueba de que la hay 
en este yeso, aunque Rársten la niega. Está resquebrado 
por muchas raxas abiertas y otras llenas de piedra tetida , 
sntre las quales notó Freiesleben. una quQ baxaba. de la ca- 
pa de encima que er<v de lo mismo y inclinándose esta ha- 
cia la L veta; en forma de embudo , ea prueba de haberse 
Henafto de arriba abaxo.. También son característicos en 
qstas montañas, los muchos, hundírtiientos 6 especie de cal-, 
deras llenas de agua ó secas, semejantes, á los tiros ó po- 
zos huqdidos. Finalmente se puede agregar el azufre que 
$e halla en grandes masas por quintales junto al Volga en 
Rusia 7 y parece; haberse formado al misnio tiempo que el 
yeso. 

El y esa nuevo es fibroso , mé nos. -veces hojoso gra- 
nudo noedíanq y pequeño, y con selenita en pequeñísimos 
cristales, ó con partes separabas granudas grandes, Nunca 
^s puro , sino que está mezclado cqn marga arcillosa , y 
lleva como en Santiago, de Galicia embutidas pirámides de 
qitarzo mas, largas, que, las que se hallajx en. porlido y de 
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cristal de roca, así como el antiguo envuelve prismas de la 
piedra dt} Aragón (aragonit) en Molina, y cubos de boraei- 
na (boracit) en Luneburgo* Por último son las capas; del 
moderno menos, gruesas, no alternan con piedra fétida-, 
y calecen de manantiales salados y de hundimientos. 

Rara vez tiene petrificaciones y solo quando abun- 
da mas de cal.. 

Su estratificación es gruesa y muy interrumpida. 
Forma colinas con picos y puntas por estar descarnadas , 
que se distinguen aun de lejos por su blancura , y están 
siempre encumbradas, á un. nivel alto. Carece de. metales. 

CRETA. 

SUS colinas constan de capas gruesas de creta alternan- 
do con otras, mas delgadas, de pedernal , que también 
£stá en pedazos entei os ocupando los huecos, ó como am- 
pollas que hay en. lo interior de las capas de la otra, de 
donde procede su figura bulbosa.. En la creta |bay petrifi- 
caciones de glosopetras^y equinitas ?i que soa Ia& mas comu- 
nes* pectimus, camitas &c: no hay mas metales que la 
pirita sulfure.! que llalla en todas partes.^tor lo común 
forma peñascos interrumpidos y recortados y pero, de po- 
ca altura r bañados: de agua por abaxo, y enlas- llanuras 
forma cerros. Siempre están á ua nivel muy baxo y jun- 
to á las costas, como se ve en. los mares del norte y de 
©.tiente en Europa, lo que prueba su moderna formación.. 

ROCAS DE TRAR - 

RAS ALTO 

ESTA, casi siempre con olivino^ íiornblenda basáltica , 
á veces feldespato cristalizado,, muy rara vez mica 
;oegra y en tablas^ y también, zeolita en granos. En el ba- 
salto hay venas delgadas de hierra magnético , y como en 
la vacia arena: leí ruginosa magnética: esta y el olivmo lle- 
nan del. todo, las cavidades del basalto 5 pero no la zeolita 
que esta encostrada : lleva, también el de Italia, mas no 



el de Alemania, cristales sueltos de leieita, que en otro» 
tiempo se tuvieron por granates blancos; á veces espato 
calizo y calcedonia ; pero la substancia mas común en los 
de Alemania , aunque rara en los de Italia y de aquí, es el 
oliviuo (junto á Tolucalo hay hojoso), que nunca se ha- 
lla en la vacia, y la augita que destruyéndose al ayre for- 
ma los basaltos ampollosos. 

Tiene el basalto una estructura bien manifiesta, y 
rara vez está con pocas hendeduras, sino comunmente di- 
vidido en pilares de dos ó tres pulgadas hasta una toesa, 
y quizá mas, las mas veces de todo el largo de la capa en- 
tera. Todas las especies de raxas de las demás piedras se 
encuentran en él , lo que no sucede con las rocas propia- 
mente volcánicas: algunos hay en chapas que suenan, 
otros de partes separadas granudas esquiuadasí//el que tira 
á pardo 0 á verde y centellea [ or la mucha hornblenda 
que está mezclada, y confina con la roca verde , Las tiene 
peí rectamente esféricas ó aplastadas, las quales constan 
de otras testáeeas; pero de todas estas formas ninguna es 
peculiar suya, pues el pórfido y la sienita se hallan en pi- 
lares irregulares ; en las capas de greda los hay regulares 
paralelos, y hay pórfido también en chapas, que se deben 
distinguir de la estratificación, y globoso compuesto de 
cascos concéntricos como en Guanaxuato. ¿i^/^^y&t 

El basalto está las mas veces estratificado; sin em- 
bargo no es un sedimento del mar por ser tan raras las 
petrificaciones, pues hasta ahora no se ha encontrado en 
las montañas basálticas, según se dice, mas que un esque- 
leto de rinoceronte, y solo en Kalten-Nordheim se ludió 
en una de sus capas una especie de semilla larga; en ia 
vacia sí ha visto Wérner huesos de animales y caracoles y 
y también camitas en arenisca basáltica, que es la mas 
nueva y de base quarzosa. La estratificación del basalto se 
aparta mucho de la uniformidad del nivel ; forman sus 
montañas unas veces conos continuados, y otras estanca 
capas solitarias baxas ; mas comunmente son montañas so- 
litarias muy apartadas unas de otras en conos agudos 
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truncados por el vértice, que no -son mas que restos , co- 
mo los picos y puntas, de una estratificación continuada j 
pero con el tiempo se destruyeron las. porciones interme- 
dias, y solo se ven estos restos quando llenan las gargan- 
tas de montañas altas: el de partes separadas globosas que 
se acerca á. roca verde, resiste poco, y el que se ácerca 
mas á vácia es el que mas pronto se descompone al ayre, 
y solo quedan las porciones que aguantan. Como el basal- 
to está por lo común en pilares , y la intemperie los des- 
carna ims y tm$ 9 por eso los picos que quedan siguen 
ta dirección de las partes separadas ; por eso tantos frag- 
mentos como hay al pie de estas montañas , y por eso 
también la figura cónica aplastada por arriba, y quando 
la separación ha pasado mas adelante, la figura pünteagtl- 
d:u Lo mismo se observa en otras rocas , como el pórfido- 
pizarra, aunque este está mas resquebrado. Al rededor de 
las montabas de basalto hay muchos pantanos y manan- 
tiales. 

Con el basalto alternan capas enteras de madera 
transmutada mas ó menos y convertida en carbón, capas 
gruesas de arena con, conchas petrificadas, y de unas es- 
pecies de arcilla muy untuosas como la tierra de batan, y 
otras secas y arenosas : la arena es de todos tamaños , y 
está debaxo y la arcilla encima ? pero la mas untuosa co- 
mo la azul mas arriba ; luego sigue el carbón, La vácia, y 
sobre todas el basalto: junto á Cassel sacan los alfahareros 
su arcilla debaxo del basalto : el que está en tablas y el 
globoso es el mas profundo, encima están los pilares. Esta 
sucesión de capas de arena, arcilla y basalto se repite va- 
rias veces, como en HabichtswakL Allí hay toba basáltica 
con residuos de cañas y de hojas y basalto, y entre los 
dos una capa muy singular por tener mucha semejanza 
con la ceniza del carbón. Esto es tan general que Wérner 
cree que siempre cubre el basalto en estas montañas al 
carbón, el qual es en partes tan alumbroso, que se bene- 
ficia el alumbre. 

También hay basalto en vetas con los nombres de 
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vacia , trap &c; sin embargo es mas común la vacia . en 
vetas por haberse formado antes. 

El no estar nunca cubierto de piedra caliza ni 
arenisca muestra su reciente formación , cumo también el 
hallarse á veces sobre la caliza mas nueva. 

ALMENDRILLA. 

SU masa principal es vacia 9 que se acerca mas á basalto 
que á arcilla , ó bien roca verde con almendras ó cris- 
tales de zeolita, espato calizo, ágata, calcedonia, esteatita, 
litomarga ^ tierra verdecí a veces envuelve ademas crista- 
les dispersos de hornblenda basáltica. La masa es de co- 
lor negro agrisado ó parda, comunmente blanda, rara vez 
setnidura , y solo alguna vez da lumbre herida del esla- 
bón 7 quando escá muy penetrada de siliza. Siempre que 
hay cocos de ágata y de calcedonia hay también almen- 
drilla; los melones del Carmelo no son otra cosas están 
formados de una capa sobre otra, y muestran una aber- 
tura por donde entró la materia que se cristalizó en su 
interior ; la tierra verde forma la primera capa quando 
no llena el interior^' algunos cocos de calcedonia tienen 
agua dentro (enhidros): la zeolita está casi siempre llenando 
las ampollas ó entapizándolas en forma de costras* 

Otras veces suele tener las ampollas vacias , como 
en Silesia y las cercanías de México, de diversos tamaños 
desde un garbanzo hasta una cabeza humana, y son re- 
dondas ó aplastadas, y lo aplastado sigue la estratificación 
de toda la masa. Las mas veces muestra esta roca un as- 
pecto de escorias. Aquí pertenece el toadstone de la pro- 
vincia de Datbi en Inglaterra, y la que llaman lava en 
Scblackemverth en Bohemia, y el tezontle nuestro, 

En las Islas de Fero está sobre carbón y tiene al- 
gún cobre nativo: la de Zimapan es mas curiosa por tener 
las oquedades llenas de oxido de plomo roxo de jacinto 
con rasp^rOTjda, *, 
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ir. vacia. 

ESTA descrita en el primer tomo pág. 92. Lleva cris- 
tales dispersos de hornblenda , que á veces 110 están 
frescos , sino medio convertidos en tierra, y Wérner no 
cree que sea una descomposición, porque se hallan así en 
lo interior : es muy común la mica negra de un aspecto 
muy fresco cristalizada en tablas ,- y también él espato ca- 
lizo^ otros , especialmente en la vacia que forma almen- 
drilla por ser muy ampollosa ; quando las ampollas están 
vacías parece escoria: el basalto no es tan ampolloso; pero 
otras piedras que vemos formarse todos los dias lo son , 
como el hierro palustre de prados. En la vácia que se acer- 
ca á basalto hay comunmente bol. ' 

La vacia en cuñas son unas masas prolongadas á 
manera de cuña que se internan en las montañas y como 
en Joachimsthal á 150 toesas y mas de profundidad: tie- 
ne cristales de hornblenda y de mica con cavidades llenas 
de espato calizo y piedras rodadas de gneis, granito &a 
de diferentes tamaños , las mas pequeñas en el medio y 
las mas grandes á los lados, y troncos de árboles bien cla- 
ros con sus ramas , rara vez con hojas , cuya masa es ca- 
liza ó bituminosa. La vácia contiene como el basalto gra- 
nos de arena magnética y venillas de hierro magnético, y 
aunque rara vez hierro arcilloso, como en las Islas de Fe- 
ro solamente. /■>« y? • ' • ¡w&r . ¿* < ^^^^^cc^tL/ s¿r¿'r* - 
/ PÓPvFIDOPIZARRA. 

ES una roca mezclada que consta de una masa princi- 
pal que se ha llamado piedra sonora , en la que están 
dispersos pequeños cristales de feldespato y hornblenda, 
rara vez mica, siendo característico que el feldespato siem- 
pre está fresco y vidrioso/ Es verde montaña ó gris ver- 
dosa ; su textura está en gruesas escamas, y en grande es 
pi/.arreña en láminas gruesas; es trasluciente en los bor- 
des, seniidura, ágria, poco pesada: suena tocándola con 
un cuerpo duro, y se funde convirtiéndose en vidrio agri- 
sado. Es menos porosa que el basalto , y se descompone 



cu el mismo grado que él. Se halla en chapas y pilares-, 
que de léjos parece y atas regalares que de cerca, y son 
mas grandes qtig ios de basalto. Forma también montanas 
cónicas , pero no tan regulares ¡, sino con. muchos picos y 
figuras grutescas. No es metalífera» Charpentier es el pri- 
mero que habla de ella¿ lps antiguos no la conocían. , 

moca rEim & 

~ ¥ TERDS ■ obGCu r a ' ó ' «negra, aunque la riliaa y el^croA* 
V- hierro ^do -q * *o gmolfrQStflr ponotcada .alteftift-sa oolor^ 
En masas y. piedras rodadas, y ampolles* con icts ampollas- 
vaoíoo-ó Uc nm -del to dp q en ^ t ^ v Sii m a^ yr^cip ^Uium- 
hornHenda con paires graendas pequeñas y tmiy 
pequcñftCH rara vea time críQtalo3^<^felde9 p iTt? o r-bü - qm¿ 
eomtiwyc -rime ndfílkt-^» da-pmp^o-gran ^ rda s --fin aor^Fom 
pioo&ign la s mo m^ Aqu í orco que - pc^t oa ooorá da 
pomigriii i dg Wtfrnep'mHy i diOiintd - d^k ^WíAonniíUin , 
comoyw) co nsta^fr-tmi- maga gris algo ampoHaon^ e ^ ^ 

dfifpiitn y arcilla y pm^-mr oí Í¥ki Q v h ornbWada b a $áU *fi % 
augite^-y [aun- leicka , y- ehiopitaa «negr ao do mico^ la qi*ftl 
abufld t e-jfefcftt o áMiseno y Pór üei¿y uopagialnrenta j»»ti>4*4 

ROCAS DE ACARREO. (*) 

LAVADEROS. 
ONSTAN enteramente de las partes de las montañas 
destruidas : el grueso de sus bancos rara vez pasa de 



(*} Las montañas de acarrea formadas por las partes acarrea- 
das de montañas akas y depositadas, en puntos baxos, no tienen 
nada de característico , pues todo es local. Si los restos de una 
roca en forma rodada se conglutinaron de nuevo con arcilla > con 
masa poríidosa ó con tierra xaliza, formarán una bnclm nueva de 
rocas primitivas, porfidosa ó caliza. Aquí pertenecen el pudding de 
¡os Ingleses , compuesto de piedras rodadas de qwarzo, de peder- 
nal y otras reunidas por una ^ masa arcillosa , de, ocre de hierro , 



■ algunas ■ toesas : ocupan siempre los valles y gargantas de 
montañas altas, y están sobre las primitivas, y aun sobre 
las de capas , á veces en los declives : su -nombre les vk- 
ne dtfl lavado que se hace para separar los -minerales. Los 
metales y piedras que tienen son los que resisten al des- 
moronamiento, y que por su peso no se dexan arrastrar 
muy lejos, como el oro, el estaño, la platina, el mena^ 
can , la hematita, los topacios, el chorlo &c. En Saxonia 
Jiay muchos con brechas de rocas primitivas. 

PMS DE COLINAS T LLANOS. 

LA substancia dominante constituye el pais arénoso^ el 
gr adoso y d pantanoso. El primero consta de todo 
genero de bancos de arena ( á veces convertida en brecha 
arenisca), chinas y cascajo con betunmadera, la qual es muy 
alumbrosa, y está entre los bancos de arena en muchas 
capas unas sobre otras, que se extienden á lo lejos, y tie- 
nen desde dos pies hasta muchas varas de grueso ; tam- 
bién hay betunmadera terrosa con mas ó menos alumbre, 
que es el que caracteriza esta tercera formación del car- 
bón , pues en la primera no hay ninguno , y en la segun- 
da ñoco. La becunniad^ui pasa hasta carbón pardo y ra- 
ra vez al de pez. í i * ' ' ~<*y*k fáse**¿ f t 



¿aspe, y aun á teces de qu'arzo ó de arenisca^ como también la arc- 
n.ipizjin-it formada por a raía y mica con estructura pizarreña sin 
embargo de tener poquísimo ó nada de pizarra, y la toba caliza que 
es una cstilaticia par lo común amarilla de ocre > muy porosa, y 
forma bancos enteros, conservando las impresiones de hojas , tai*- 
<<:es y otras partes de plastas destruidas ? y encostrando musgos, 
cañas &e, ¿ y asi se baila en tallos mayores ó menores rectos o car- 
vos, qiie se atraviesan en todas direcciones; suele también envol- 
ver ctíáthas iiuviátiies y ímritimas calcinadas , pero bien conscr- 
\ alas , y aun restos de anfibios y quadrúpedos exóticos respecto 
del país en que se hallau. Otras veces consun estas moniafias de 
quarzo en torma de cuinss , cascajo y arena , de arcilla , greda, 
turba y tierra cena go&a. Por tanto se dividen en aroma 5a S de lava- 
deros \ Cei país de colínas y llanos. 



El pais gredoso consta por la mayor parte de ban- 
cos de greda y de arcilla, asi como el terceio de bancos 
de turba en masas y terrosa, y de arena y arcilla que al- 
ternan entre sí; el último esta en relación' con el pais are- 
noso, y tiene mas plantas herbáceas que leñosas. 

En todos tres hay hierro palustre; pero es mejor 
el del pais pantanoso y gredoso que el del arenoso: se 
halla en la superficie en prueba de su nueva formación, 
y está las mas veces descubierto , ó á lo mas lo cubren 
tres á quatro. pies de tierra vegetal y turba , y su grueso 
es comunmente de dos pies: es un sedimento de aguas 
pantanosas ferruginosas; el hierro pantanoso es una lama 
que aun no está endurecida y se cria en los pantanos; 
quando está mas duro se llama cenagoso, y quando el 
agua ha abandonado la tierra y se ha n formado prados, 
es el hierro de prados, que nunca se halla profundo ni en 
muchos bancos. 

Algunas de las petrificaciones que. aquí hay han si- 
do acarreadas de las montañas de capas. Solo la madera 
petrificada, como el xilópalo de Neusohl en la baxa Hun- 
gría , y de Zimapan y Bolanos aquí es propia de ellas.// 7 / 



ADA se puede añadir al método de Kársten para des- 



X i cribir las rocas de los volcanes propios, preferible 
por todas razones al antiguo. 

Las rocas de los volcanes impropios ó silenciosos , 
que no se anuncian como los otros con estrépito , erupcio- 
nes y abertura de varias bocas, son mas uniformes, como 
lii arcilla apizarrada y la piedra arenisca á que deben su 
origen , en lugar de la variedad que deben los otros á la 
formación ¡del carbón en basalto y vacia. Son pues arcilla 
quemada roxa ú amarilla, que conserva su textura pizarre- 
ña , y quando está muy cocida pasa á jaspes jaspe apor- 
celanado muy resquebrado por el encogimiento que ha su- 
írido^y con vestigios roxos de cañas y heléchos, los quales 



ROCAS VOLCANICAS. 
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con la textura pizarreña en partes indican que fué arcilla 
apizarrada; escorias terrosas por lo común negras y roxas, 
las que, aunque tengan por sus grandes ampollas semejanza 
con las lavas, carecen del aspecto vidrioso y de los crista- 
les de aquellas, y tampoco son tan pesadas como las esco- 
rias del hierro, ni envuelven pedazos de carbón como ellas; 
y hierro arcilloso en barras, que parece haber tomado esta 
figura por desecamiento. Nunca forman verdaderas mon- 
tañas, sirio hondonadas como calderas, donde hay en las 
cercanias y al rededor carbón en hondonadas semejantes. 
También se sublima como en los volcanes propios azufre 
y sal amoniaca. 

Entre las acarreadas se distingue el tras ó brecha 
volcánica^ que según Widenmann es gris amarillenta y es- 
tá compuesta de cenizas , tierra de puzol, pedazos de pó- 
mez y productos volcánicos argamasados con arcilla ó mar- 
ga, en forma porosa, la que se usa con ventaja en ^ar- 
quitectura hidráulica ? sin afirmar que solo se formase por 
el agua, pues también pudo la lava líquida arrojada por el 
volcan envolver las cenizas que encontró al paso y for- 
marla de esta suerte. ^ w M - 
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INTRODUCCION 

A LA PASIGRAFÍ A GEOLÓGICA 



DEL SEÑOR BARON DE HUMBOLDT. 



A estratificación de las laxas y capas, su antigüe- 



Ídad relativa y su identidad en países distantes, son 
á hoy día ios principales objetos de la Geognosí:!, 

que se ha empezado á estudiar con formalidad desde 1789, 
ó poco antes. Ya observó Lehmann á mitad del siglo 18 
que las capas de Turinge alternaban siguiendo una ley 
constantes ya cntóuces se distinguieron dos yesos, uno mas 
antiguo que otro, y que solo aquel tenia manantiales sala- 
dos y y el grande ínteres que ofrecía esta indagación hizo 
abrir ios ojos sobre un fenómeno que se creía local ó pe- 
culiar de Ui Saxonia. Whitewhurst observó en la provin- 
cia de Darbi lo mismo que Lehmann en Turinge. Ferber 
notó que el granito, el gneis y la pizarra alternaban con- 
forme á épocas determinadas, insistiendo mucho en esta 
ley que otros geognostas habían sospechado antes, aunque 
la palabra granito i1o se pronunció hasta el principio del 
siglo 18, pues Agrícola lo llamó constantemente sieniteu 
Baltasar Rosler tuvo algunas ideas de la identidad del 
echado de las laxas y capasen paises remotos, cuyas leyes 
creo haber demostrado con muchas observaciones que he 
hecho en los dos hemisferios desde 1793. Dice claramente 
que la pizarra está siempre inclinada al oeste, (debiendo 
decir al norueste,) desde Turinge hasta la Boqueta de Ge- 
nova, y en toda la costa de la Nueva Andalucía, de Cara- 
cas y los Andes de Quindid. A pesar de esto siempre se 
puede afirmar que la escuela de Wérner es la que ha fi- 
xado los principios de la Gcognosía tomando por bases 
liimes el rumbo , el echado, y la identidad de las laxas y 
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capas, y que llegará á ser ciencia^ experimental , quan do 
nos dediquemos á observar los hechos mas que- á discurrir 
sobre sus causas* 

Para qúe el Público tome mas parte en estas bases 
de la Geología actual, me ha parecido oportuno inventar 
signos , con los quales se puedan formar planos geognósti- 
eos, que indiquen pasigráficamente ó.á primera vista todo lo 
que el geognosta desea saber. Por muy claro que sea qual- 
quier discurso geognóstico , como por exemplo los de Freí— 
esleben , Esm.u k , Escber y Buch, después de su lectura^ 
se acordará con trabajo el observador mas diestro de ki- 
sedé de las . formaciones de tal ó tal cadena de montañas, 
cómo la caliza alpina envuelve unas veces al yeso antiguo,., 
y otras le sirve de base, cómo la misma roca verde des- 
cansa en unas partes sobre pórfido y en otras sobre la are- 
nisca mas nueva., cómo una laxa ó capa, que se había ^. 
ocultado mucho tiempo debaxo de otras , se presenta de 
iiLievo á la vista y llega á ser la dominante. Mis planos 
pasigráíicos muestran al geognosta las roe;» que son domi- 
nantes ó subordinadas, su rumba y echado según es su 
estratificación regular ó irregular , su sobreposicion efecto 
de su antigüedad , su grueso, la mayor y menor altura á 
que se hallan, y la elevación absoluta de las montañas y 
valles que torman , su división en pilares , en bolas con- 
céntricas y en chapas &c. Me lisongeo que la Geognosía 
hará progresos rápidas, quanda se formen, por este plan 
colecciones de cartas geológicas, ¿Qué analogías geognósti- 
cas , qué leyes de estratificación no se descubrirán recor- 
riendo un Atlas de esta especie ? Léanse las mejores des- 
cripciones sobre la cordillera de los Andes, la de los Al- 
pes de la Suiza, del Caúcaso y de la .cadena .de trap su- 
mergida en la mar del Sur, jamas ocurrirán las ideas que 
se suscitan viendo tas cartas geológicas : 

Segnius irritant ánimos demissa per üurem r , : 
Qjttam quae stmt ocutis subjecta fidelibus. 
Los progresos del conocimiento del globo se deben á la 
perfección de las cartas , y el único medio de que progre- 
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sase mas la Gcognosia sería perfeccionar y generalizar los 
modelos del general Pfeifler, muy costosos á la verdad , 
pero que indicando el rumbo y la naturaleza de las rocas, 
presentan como un pequeño mundo , que reúne quanto 
pueden desear el mineralogista , el físico y el que se ocu- 
pe en la geografía de las plantas. 

La idea de cartas mineralógicas no es nueva : se 
han distinguido con colores las diversas rocas, como se ve 
en las de Charpentier, Lasio y Beroldingen, el qual in- 
vierte el orden natural haciendo vomitar llamas á las cum- 
bres paciíicas de basalto del Ducado de dos Puentes. Mas 
yo me atrevo á decir que semejantes cartas excitan ideas 
falsas, lejos de indicar la estratificación, el rumbo, el 
grueso y la continuación de las laxas y capas. No son mas 
que proyecciones horizontales y ortográficas que enseñan 
lo que ménos importa á la Geognosía, como es la casua- 
lidad de que aquí ó allí asomen á la superficie la arenis- 
ca, el yeso ó la caliza, efecto de las alteraciones que han 
mudado el exterior y destruido las rocas mas nuevas; pe- 
ro nada enseñan de la construcción del globo , que es el 
principal objeto de la ciencia. 

La proyección mas instructiva para la Geognosía 
es la vertical: á principios de 1795 me puse á figurar pai- 
ses enteros, como se representa una mina; pero Mr. Es- 
cher publicó por Agosto del mismo año en el Diario de 
mineros de Freyberg un diseño, que se funda en ideas 
análogas, aunque sin signos geognósticos y sin medidas: 
hablo de una pequeña carta que acompaña á la descrip- 
ción de su viage por la Suiza, la qual está llena de ideas 
verdaderamente geognósticas. 

No hago mucho uso de colores que se confundirían, 
porque hay diez y ocho objetos que distinguir, y exigen 
que se iluminen las cartas después de grabadas, y necesi- 
tan mucha luz y buenos ojos para distinguir sus gradacio- 
nes , sino que he buscado signos que se impriman fácil- 
mente en la memoria por alguna relación con los objetos 
representados. Las rocas del trap tienen siempre un color 
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obscuro entre verde y negro ¿ la arenisca es amarillenta , 
roxiza ú agrisada; la serpentina siempre verde ó verdine- 
gra ; pero I quantas formaciones pasan por todos los gra- 
dos, y quantas ideas falsas se suscitarían si nos empeñáse- 
mos en fixar los éolores ? Al cabo no tendríamos mas que 
signos arbitrarios. Y así uso solamente tres colores para 
reunir las rocas de una misma clase baxo un punto de 
vista. Pintaré de verdinegro las formaciones deltrap, de 
blanco amarillento las rocas secundarias, y de roxo las pri- 
mitivas, con lo qual se distinguirá á primera vista qué cla- 
se es la que mas abunda en un país, ú en otro* 

Fundándose en medidas mte dibuxos, se me ha 
ofrecido una grande dificultad. Al formar el perfil de un 
vasto pais como toda la nueva España, ó el Perú, en el 
que quiero indicar la altura del suelo, la naturaleza de las 
rocas, los limites de la nieve y de la vegetación^ y lo de- 
más que interesa al físico , quien para ver bien debe abra- 
zarlo todo, pues todo está en relación intima como causa 
y efecLu, pongo las distancias en leguas como abscisas, y 
Lis alturas como ordenadas , y me resulta una curva que 
expresa la superficie local del globo , cuya naturaleza in- 
íiuye tanto en el clima y en las producciones, en lo físico 
y aun en lo nural de los habitantes. Si el país represen- 
ta Jo es de mucha extensión, la escala de distancia no de- 
xa distinguir objetos de 200 ó 300 toesas ( un décimo de 
legua) de largo, pues para esto sería menester alargar la 
figura, faltaudo á un tiempo al buen gusto y á la clari- 
dad, que consiste en producir rápidamente en el espec- 
tador un cumulo de ideas, que solo adquiere por grados 
el viagero. Tanto interesa al geognosta una capa de yeso 
de quatro toesas de grueso, que le indica haber las dos 
formaciones en aquel parage , como otra caliza de 1000 
toes as de grueso, qual existe en lus Andes. ¿Cómo pues 
se han de expresar tan pequeñas formaciones en una carta 
o perhl geoguóstico hecho con escalas de altura y de dis- 
tancia* Esta dificultad^ y otras muchas que se encuentran 
al formai y dibuxar las cartas, me han obligado á hacu- 

Y 
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las de dos especies, una que represente las formaciones 
con signos pasigráticos sin escalas de altura ni de distan- 
cia, y otra que Hgure la elevación relativa de] sucio, qual 
existe en la naturaleza y con escalas exactas: á la primera 
llamo carta de formaciones ó de la naturaleza de las ro- 
cas , y á la segunda carta de alturas ó de las desigualda- 
des del suelo. 

CARTAS DE ALTURAS. 

JAMAS se hacen las medidas en una sola recta , sobre 
todo en la América, en que la naturaleza del terreno 
lo imposibilita : de aquí resultará la que yo llamo proyec- 
ción sobre muchos planos reunidos en uno solo, y las dis- 
tancias de la carta serán las verdaderas distancias itinera- 
rias. Si fuere el camino bastante derecho, cuuio por exem- 
plo,si el rumbo general fuere primero de sudsudueste á 
nornordeste , y después del oeste al este , como en el de 
Acapulco á Veracruz por México, es mejor figurarse dos 
planos unidos, y señalar sus distancias por el ayre por ia 
diferencia de longitudes y latitudes observadas. Entonces 
se darán dos aguas ó colores diversos á las dos proyeccio- 
nes , como lo he hecho en el perfil de Nueva España, y 
se expresará abaxo la naturaleza y dirección de la proyec- 
ción. Otra proyección de que uso á veces es aquella en 
que el plano en que se representa no es paralelo al rumbo 
de la cordillera ; por exempio, para expresar la cordillera 
de los Andes desde el Cabo de Hornos hasta los Colosos 
septentrionales de Elias' se puede figurar el plano en la 
dirección de un meridiano en la Mar del Sur ai occidente 
de las costas de América, Entonces las distancias serán 
las diferencias de latitudes de las cimas que se represen- 
tan , y dos parages que tengan mucha diferencia en sus 
longitudes y poca en sus latitudes , estarán próximos uno 
á otro en las cartas de esta especie. Nada añadiré sobre 
l is proyecciones análogas que siguen la dirección de un 
[\r.:lek>, quando las cordilleras casi van del este al oeste, 



t.MAi 



í * ja*" x — x . ^ - 



0^ ¿k>^**>*^*^3* 




J2. 



de suerte que las distancias que muestra la proyección son 
las diferencias de longitudes. El valle de Quito está situa- 
do entre dos cadenas altas délos Andes, y ciertamente 
son curiosas las relaciones de sus alturas respectivas , sus 
volcanes y otras para cuya expresión imagino el plan de pro- 
yección transparente, y puesto entre las dos cordilleras, 
v formo las proyecciones de los dos lados. Qualqiuera so- 
ere Muíala verá' en ias nubes las altas cimas de llinisa y 
de Cotopaxi, siendo así que el primero pertenece a la ca- 
dena occidental y el segundo á la oriental. Distinguién- 
dolos con cobres diversos, se verá que el fuego volcánico 
se ha abierto paso unas veces por una cordillera y otras 
por otra. La elecciou de las proyecciones ha de ser según 
la naturaleza de los objetos que se quieran representar, y 
no pudiendo determinarse por medidas todos los puntos 
de la superficie del terreno, es menester suplir con com- 
binaciones fundadas en la temperatura y vegetación, e 
imitar en quanto el espacio lo permita la fisionomía de las 
montañas , determinándolas por ángulos tomados con el 
sextante. Por fortuna he tenido rara vez que apelar a es- 
tas combinaciones , pues mis cartas aun las mas pequeñas 
se fondan en muchas medida:; tanto barométricas como 
geométricas. 

Otra dificultad de las carras de alturas es la pro- 
porción que se debe guardar entre las escalas de altura y 
de distancia. Es ocioso que me detenga en probar la impo- 
sibilidad de hacer servir la misma escala para las dos co- 
sas, excepto quaudo las cartas hayan de expresar solo pe- 
queños países, como la que he formado del volcan de Xo- 
rulio, cono oue salió de tierra en una noche, y que prue- 
ba una de las mas memorables catástrofes que han despe- 
dazado el globo. Pero la. carta de alturas debe represen- 
tar terrenos de 50 á 60 leguas v y se deben distinguir a lo 
meaos alunas de 20 a 50 toes.ts. La mas alta cumbre del 
universo el Ciiimborazo no tiene mucho mas ele una legua 
ji.uhiea de altura; pero |4e qué tamaño no saldría la car- 
ta si se kualasen las escalas í Tampoco ofrecería muena 
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utilidad semejante igualdad , importando mas las alturas 
que las distancias, para las q nales sirven las canas geo- 
gráficas comunes. Mas aun adoptando dos escalas, es me- 
nester disponer bien su proporción respectiva, pues si se 
agranda la de las alturas, para indicar las mas pequeñas 
diferencias de nivel , todas, las montanas parecerán dema- 
siado tajadas. Si por el contrario se achica la de las altu- 
ras y se aumenta, la de distancias , los declives, se suavi- 
zan , pero, también la diferencia de nivel se hace, menos; 
sensible, el plan se alarga y parece enano^ y el ojo no per- 
cibe bien todo el conjunto. Hay un cierto medio que des- 
<k luegq encontrará el que esté versado en el dibuxo , y 
en caso de que la carta peque por un extremo , vale mas 
que sea representando los declives muy ásperos. Quanda 
mas embaraza esta dificultad es quando un mismo dibuxo 
ha de representar ti nivel del mar, val les de 1000 á 1200 
toesas de profundidad, y cimas nevadas de 2ÍÍ00 toesasi 
de altura , pues teniendo estos, colosos generalmente 4 á 
5 leguas de base, si se quiere expresarla, forman en la car- 
ta la figura mas. ridicula, Para evitar esto he imaginada 
dibuxarlos cubiertos de nieve descubriendo solo su cum- 
bre , porque en efecto así se presentan lo mas, del tiempo 
en los Andes. La dificultad de las escalas se disminuina 
en parte dando por base al diseño un plan horizontal, que 
pasase por el punto, mas baxo de las desigualdades , como 
por exemplo si se reduxese el perBl del terreno de Méxi- 
co hasta Guanaxuato al plan de Salamanca,, entonces solo 
habría que representar 500 ú 600 toesas de altura ; y así 
la escala perpendicular pudiera ser mayor, quedando los de* 
olives mas suaves y rpénos disformes. Sin embargo yo pre- 
fiero reducir todos mis planos al nivel dc4 mar, pues en 
ía carta que representase el terreno de México á Duran- 
go , reducida al plan de Salamanca , saldrían tan peque- 
ras las. desigualdades del suelo , que parecerían los Llanos 
próximos al océano. Tampoco se indicaría el fenómeno 
sjLíog nóstico que mas importa, que es ver tan grandes lla- 
nuras á 1000 y 1200 toesas d$ altura, y el espectador se 
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engañaría con el dibuxo, como se engaña el viajante que 
se olvida de lo que ha subido , quando está en la mesa de 
una montaña. La escala de alturas debe también mostrar 
objetos cuya comparación sea importante. Así como el ni- 
vel del mar es el mínimo de las alturas, será bueno, si el 
espacio la permitiere, terminar la escala con el máximo 
conocido que es la cima del Chimborazo : al que asombre 
la altura del Etna , será bueno acordarle que mas cerca 
del equador ha amontonado la naturaleza materia que lle- 
ga á casi doble altura. Al modo que se pone en los termó- 
metros el mayor frió de Paris, de Siberia&c. , convendría 
indicar en la escala de alturas puesta al lado del dibuxo: 
altura de la cpmbre mas alta del antiguo continente (el 
Monte blanco ) , nieve perpetua á 45 o de latitud y junto 
al equador , conchas petrificadas halladas en los Andes &c T 
Aunque dixe arriba que la diferencia de formacio- 
nes era incapaz de representarse en estas cartas de altu- 
ras, podrá verificarse sin embargo quanda ocupe mucha 
extensión una misma formación, y entonces es una venta- 
ja mas. Así he indicado las rocas primitivas y secundarias 
en el perfil del Reyno de Santa Fe, que se ha grabado sin 
saberlo yo en los Anales de Historia natural de Madrid 
con poca exactitud por lo tocante á las medidas : acaso 
pasó á Europa alguna mala copia de algún borrador mió 
confuso. 

CARTAS DE FORMACIONES. 

A RRIBA insinué que había procurado idear signos que 
£ \ recordasen prontamente el objeto expresado , y es- 
tablecer la misma analogía entre ellos que entre las rocas. 
Y así mi signo del granito es semejante al de la sienita: el 
pórtídopizarra tiene las manchas del pórfido, los pilares de 
la formación del trap , y la estructura de la pizarra. La 
roca verde, que quando es primitiva pasa á veces á sie- 
nita y á hornblenda apizarrada , tiene los pilares imperfec- 
tos del basalto, los juntos de la piel del tigre ( ó sea ati- 
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grados ) de la sienita , y los cruceros de la hornblenda 
apizarrada. 

Rocas primitivas. El granito se ha indicado con 
partes granudas y no prolongadas como el gneis , el qual 
tiene ademas el carácter de estar constantemente en laxas. 
La sienita se expresa con el signo del granito, pero en la- 
xas y con otra cosa que le taita á este, y es la hornblen- 
da, que indican las pequeñas manchas atigradas. La pizar- 
ra primitiva tiene rayas paralelas , que indican sus lámi- 
na >, inclinadas de 50° á 70 o , como lo están generalmente 
sus laxas. El signo de la mi capí zar ra es análogo al de la 
pizarra, pero las láminas están ondeadas, y se distingue 
ademas otra substancia mezclada en nudos, que es el quar- 
zo embutido entre las hojas de la mica. La caliza primiti- 
va blanca , sencilla , se halla dividida en laxas gruesas con 
un poco de caica las mas veces , la que indican los pe- 
queños rasgos prolongados. El pórfido es una masa que 
envuelve cristales de feldespato , quarzo y hornblenda fi- 
gurados con circulitos: no lo divido en pilares, porque es- 
te es carácter de toda la formación del trap , y hay mas 
pérfidos que no los tienen. La serpentina que contiene ge- 
neralmente asbesto, está expresadla por venillas fibrosas ó 
en forma de barba? ¿te pluma. La hornblenda apizarrada 
tiente las laminas de la pizarra, á la que se parece muchas 
veces, coii rasgos obliquos que recuerdan su carácter prin- 
cipal de tener doble crucero obliquángulo de hojas. 

Montarías de transición y de trap. No he dado sig- 
nos particulares á la pizarra ni á la caliza de transición, 
porque muchas veces se duda de ellas si son ó no primiti- 
vas, y no se sabría entonces qué signo darles en las cartas. 
Jai Viicia gris que alterna generalmente con la que está 
mezclada con mica, ó vicia gris apizarrada , reúne los ca- 
racteres de la pizarra y de la arenisca á que pertenece to- 
do el género. Se han añadido circulitos mas grandes para 
indicar los guijarros mayores que envuelve esta forma- 
ción, y para que no pare/ca pizarra primitiva que alterna 
•con arenisca: suposición que seria imposible. Las cinco ro- 
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cas de la formación del trap llevan todas el signo común 
de los pilares, pero que solo son perfectos en el basalto;, 
por eso en las domas están interrumpidas las raxas que los 
indican, como se verifica en la naturaleza. El baso.lto ho- 
mogéneo es sencillo en su signo," y se distingue por su per- 
fecta divisibilidad en pilares, a que también se puede dar 
sombra. La almendrilla figura cavidades irregulares. Los 
hexágonos de la vacia recuerdan las tablas hexágo&as de 
mica, que son las que mas caracterizan esta roca, aunque 
las hay también en el basalto de Biliu. La roca verde mues- 
tra los pilares imperfectos comunes á toda la formación, 
las manchas atigradas de la sienita, y los cruceros de la- 
hornblenda apizarrada, y asi recuerda las rocas con que 
tiene analogía: igualmente el pórjidopizarra de Werner, 
tal como se ha descrito antes, reúne los signos del pórfido 
y de la pizarra primitiva. 

Montanas secundarias. Siguiéndose la arenisca en 
antigüedad á la vácia gris, tiene los pequeños granos con- 
glutinados con una masa caliza ó arcillosa : el signo repre- 
senta la arena, y se le dan las capas horizontales ú ondea- 
das como á toda roca secundaria. La caliza secundaria 
lleva el signo de la primitiva, pero sin los rasgos que in- 
dicaban la mica: le he añadido las amonitas expresadas 
con pequeñas espiras para atraer á ta memoria su reciente 
formación. El yeso mas nuevo, que es fibroso, tiene capas 
ondeadas muy delgadas y rasgos perpendiculares que in- 
dican las fibras. No he dado signos particulares á la cali 
za alpina, ni á la del Jura, al yeso antiguo con manan- 
tiales salados, ni al mas nuevo arcilloso y fibroso, ni á las 
dos areniscas , una que nunca tiene cal , y otra que está 
con ooüta, tanto por lo que dixe hablando de las rocas 
de transición, como por no sobrecargar la memoria con 
tantas figuras: no por ser minucioso es uno mas claro , y 
fácil es .añadir al signo de la caliza una A para expresar 
que es Alpina , ó una y para indicar que es de la forma- 
ción de! Jura; á la arenisca una d, que signifique anti- 
gua , 6 la que está debaxo de la caliza alpina , ó una n 
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para significar nueva como U que tiene oolita ; y al yeso 
igualmente otra a ú otra tu 

Restan otros fósiles que constituyen muchas veces 
laxas y capas en las rocas expuestas, como la salgema 
que al este de los Andes forma una cordillera entre el rio 
Guaüaga y el de las Amazonas , el quarzo y el feldespato 
que están en laxas en gneis y granito , y la marga apizar- 
rada y con carbón en capas en la caliza alpina. A estos 
no doy signos particulares , sino que me fixo en 18 carac- 
teres, que me bastan para un quadro geológico, asi co- 
mo expresamos todos nuestros pensamientos con las vein- 
te y quatro letras del alfabeto. Enhorabuena que se agre- 
guen otros quando el uso haya confirmado estos; pero 
hasta entonces expresaré las laxas y capas subordinadas > 
poniendo en pequeños claros con letras comunes quarzo 
con titanio, mica con cianita. Con esto solo distingue el 
geognosta estas formaciones, que no le importan tanto, 
pues no son mas que locales , de las otras generales indi- 
cadas con signos. 

Las cartas de formaciones pueden construirse con 
diversas miras , ó para indicar en grande el quadro de la 
vSerie geognóstica de rocas en un pais , sin atender á cir- 
cunstancias locales, como si esta ó la otra formación se 
repite en varios parages , ó para responder á las questio- 
oes de la geografía mineralógica. En el primer caso serán 
arbitrarias la superficie del suelo y la altura de las mon- 
tañas que se expresan. Se pondrán las rocas de modo que 
no desdiga á la vista, y que las que ocupen el lugar mas 
alto en el dibuxo sean cambien las que formen las mas al- 
tas montañas en el natural, y no atendiendo á las cir- 
cunstancias locales, nos ceñiremos á la serie geognóstica 
de las formaciones, sin figurar montañas ni valles deter- 
minados. Así está mi plan de las formaciones de la nueva 
Andalucía. Por este método se reúne baxo un punto Je 
vista lo que se ha observado en un vasto terreno , y así 
se bosqueja la naturaleza con grandes rasgos para que es- 
tos quadros exciten la idea geológica, de que las desigual- 
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dadas de ta superficie no son mas que pequeños fenóme- 
nos producidos portas atracciones particulares que influ- 
yeron eú la materia, para que se reuniese en grupos mas 
o minos colosales. No obstante será bueno poner en estas 
mismas cartas generales al lado de cada formación el nom- 
bre de algún sitio donde se pueda reconocer, y que sirva 
no mas que de exemplo, sin que la sobrepostcion de las 
rocas siga ninguna proyección geográfica. En las cartas 
partieutaWs por el contrario que indican las formaciones 
de un pequeño distrito, se debe imitar en genera la figu- 
ra del píus que se representa. Para bosquexar el quadro 
se ha de figurar una proyección vertical sobre ano ó mu- 
chos planos, y sujetarse á ella quaiito sea posible, aten- 
diendo á la claridad, pero sin añadir escala ninguna de 
altura ni de distancia, pues es imposible reducir a medi- 
da todas las parres. Así está mi dibuxo de terreno entre Me- 
xi,o y la caverna nombrada la Madre de Dios. A prime- 
ra vista se descubre que los basaltos de Regla y las for- 
maciones secundarias de junto á Atotonilco el grande es- 

«„ : ;. '.xas que *» p^e** 44 m m ™ 

el pórfido del valle de México asomar dos veces a la su- 
perficie al través de la almendrilla en los antiguos islotes 
del Peñol de los Baños y del cerro de Guadalupe; se ven 
figuradas ¡as montañas de la Cruz del Marques, de los 
Oréanos v del Xacal con sus respectivas alturas, desuerte 
ul'-V imitan próximamente la figura del terreno , pero sin 
, tar la, dimensiones de las formaciones a escalas de al- 
tura ni de distancia, porque no lo permiten. Para suplir 
esta falta ue escalas y expresar sin embargo el grueso de 
¡as formaciones, objeta tan importante y tan poco exami- 
nado, uso del signo (6* A lam. i\) que signihca que la 
focmacída del pórfido de México por exemplo tiene 2124 
mesas de grueso, habiéndolo visto en Acahuijotla camino 
de Acapuíco á 240 toesas de altura, y en el nevado de 
Toíuca á 2364 toesas sobre el nivel del mar. 

Subiendo desde el mar sobre una corddlera,por ex. 
caminando de Acapulco á México, se ven sucesivamente 

Z 



varias formaciones que se cubren unasá otras. Mucha parte 
no se prolonga á grande trecho, y á veces por un lado 
esta el granito cubierto inmediatamente de pizarra primi- 
tiva , quando por otro hay entre los dos gneis y micapi- 
zarra. Sucede en las cartas geológicas le que en Lis geo- 
gráficas , que con pocas observaciones se forman jas de 
un vasto país; cada zigzaque de un rio .es una falsedad, y 
para disminuir su número se usan escalas muy grandes y 
otros aLbirrk>s análogos. En paises donde no estemos ase- 
gurados por valles profundos ó por minas de ia contiftüH» 
don de las laxas ó capas, vale mas dexar en blanco el in- 
terior de las montañas , indicando solo las laxas ó capas 
mas cercanas á la supertície. A veces convendrá t;inibiei] 
añadir una d para expresar lo dudoso de la existencia de 
alguna formación. 

Ya insinué porqué las cartas con proyecciones ho- 
rizontales son las mé¿OS instructivas para la Geología , 
aunque para darles pijas perfección se debe añadir en roe- 
sas la altura del suelo, é indicar lá dirección de las capas 
ó laxas , para lo qual uso de signos muy simples. (Véase 
mi carta dé las cercanías de Guanaxuato ) 

Suponiendo el norte en lo alto de la carta, la gran- 
de saeta ah tíg. 2. expresa que el rumbo de la laxa es de 
suducste al nordeste, y la pequeña cd que tiene el echado 
al sudeste , y eab el ángulo de inclinación por exempio 
de 45 o . Quando falta la linea cd es señal de que la laxa 
es perpendicular, ó que el ángulo eab igual á 90 o como 
en el caso siguiente lig. 3 a . que significa , que el rumbo es- 
tá en la hora 8, 6 de la brújula de Saxouia y el echado es 
de 90 o : á no haber rumbo ni echado que expresar, uso 
la fig. 4 a . En las proyecciones perpendiculares ó perfiles la 
posición de la saetilla ab no puede indicar el rumbo , por- 
que estando la proyección en un plan que se dirige del 
este al oeste, la üechilla puesta de norte á sur se conver- 
tiría en un punto , por lo que uso en tal caso de las cifras 
comunes , poniendo sobre la saetilla horizontal las que 
marcan el rumbo, y debaxo de ella las que indican el 
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echado ; por cxemplo la figura 5 a quiero decir que ci rum- 
bo está £11 la hora 3 del compás de Saxonia,y el echado 
^0° al sudeste. No dudo pues que ocupándose en esta Pa- 
sigrafia sugetOS igualmente instruidos en la Mineralogía 
y el Dikivo, lleguen á perfeccionar y simplificar los ca- 
rácter^ en lo sucesivo con grandes ventajas de la ciencia. 



(*) En las iá. ninas II. y III. representan las figuras de en ine- 
dia la Sueesíoo 1 1 : a s común de las rocas unas sobre otras, y las la- 
terales algunas anomalías. 



ADICIONES Y CORRECCIONES 

P 

AG. 19. lín. 16. de Selb, léase, Selb. 

Pag. 54. lín. 1 y. al vidrio de bórax verde , léase, el vidrio 
de bórax de verde. 

Pág. 70. Un, 6. los precedentes , léase, el precedente. 

Idem lín. 8. contando de abaxo arriba: póngase encima 
de Galena, Plomo , que es la familia, cuyo primer gé- 
nero es la galena. 

Pág. 72. lín, 23. espejado: este es liso y resplandeciente ó 
lustroso, léase, espejada: esta es lisa y resplandeciente 
ó lustrosa. 

Pág. 80. lín. 8. de tablas, léase, de las tablas. 

Pág. 84. lín. 6 de la nota: que pase por una, léase , que 
pase por encima de una. 

Lin. 1 2. entonces las dos caras , léase , entonces los residuos 
de las dos caras. La figura que trae el C. Haüy está 
errada. Si el plano pasase por la esquina sin intercep- 
tar las aristas del apuntamiento, no habría restos de ca- 
ras superiores para formar la visera, porque se queda- 
rían íntegras ; es pues preciso que pase por encima. 

Pag. 88. lín. 15. de negruzco, añádase, lo que es común 
también d la blenda parda. 



Pág. 113. íku i- X¿z léase , JE"/ lía 3. ¿/^/;í/- 

«¿3^ y Un. 4. /¿? por agrio, concertando con arsé- 
nico piatoso, y no coa plata arsenical, corno lo Mama- 
ba antes, 

Pág. 123 lin. 18. pardo roxizo, añádase, el de Humriü 
entre roxo de sangre y gris de plomo. 

Pág. 150, lía. 5. Añádase la siguiente nota; Según Bert ba- 
llet son necesarias para la producción del carbonato de 
natrón arena con mucho carbonato de cal, humedad y 
sal marina , y para su eflorescencia los carrizos • áqút 
es el terreno margoso con mucho carbonato de cali hay 
humedad y sal marina ? p¿ro ningunas plantas ó á h 
mas algunas crasifolias 5 i suplirá el calor para la efta- 
rescencia ? 

Pág. 152. lín, 11. largo 7 leáse 7 alto ó grueso. 



d75) 



ADICIONES Y CORRECCIONES 

AL PRIMER TOMO. 



COMPARANDO con el anterior el presente tomo co- 
nocerá qualquiera que me he aprovechado de la Cen- 
sura que se hizo de aquel en el tomo 21 de los ¿tonales 
de ChimU que se publican en París. Qóo haber adoptado 
el sistema de Kúrsten, ya había evitado algunas de íits ob- 
jeciones. Ya había puesto entre los combustibles al dia- 
manté , contra lo qual nunca alegue que no sj d\s sílvia u'i 
los ácidos sino en los aceytes., como se puede ver en la 
pág. 6. Ya había colocado la caliza y baritina en las pie- 
dras, bien persuadido sin embargo á que Jas substancias 
químicamente salinas no pueden dexar de serlo mineraló- 
gicamente r y las había saca do de las sales 6 substancias 
acidíferas 7 donde las he visto puestas después por el C, 
Hníiy, quien ha hecho también coma yo géneros ó :; ... 
bien familias de las bases ; y si no babia dadú los mismos 
nombres á las sales naturales que á las artificíales, me Fun- 
daba en que no son enteramente idénticas. Después he 
agregado los pesos específicos que conozco, aunque el otro 
método que lio es de la infancia de la mineralogía , sino 
de Wérner mismo, me parece mas expedito; y habiendo 
tanta confusión aun en los pesos específicos de algunas 
-piedras, he procurado tomar un medio término. Solo de 
la teórica del C. Haüy no he podido hacer mas uso, como 
lo habría deseado, porque destinándose esta obra para lec- 
ciones de diez meses, que abrazan orictognosia , gepgnosí < 
y laborío de minas, lo mas que se puede es dar una idea 
para que estudien después por sí los alumnos, siendo impo- 
sible hacer entrar en ella la formación de los diversos cris- 
tales i bien que por lo tocante á su descripción tan cia- 
ra me parece explicada por truncamientos o bíselamien- 



tos. como por las substracciones de varias filas de molé- 
culas en Lis esquinas ó en las aristas. 

Ytf no uso los términos arxicayo, ó mejor are ¡ca- 
yo, ni arcicayado ni €0m^ porque el uso ha admitid o 
oxígeno oxigenado y ox/dos^ y así es inútil toda discu- 
sión sobre la materia. Sin embargo no puedo ménos de in- 
sinuar que las objeciones del autor de la censura no se 
dirigen contra el pirógeno de Chabaneau , ni contra el ar- 
CiCáyQ áé Don Juan Manuel de Aréjula. Si hubiese queri- 
do el primero dar ;i entender que el pirógeno engendraba 
calórico, lo habría llamado mas bien termógeno: tampoco 
ha pensado nunca el segundo que se derivara areicayo-de 
/' rk¿o } propulso y mppedito , sino de arxe principio, y por 
táiltO IJO ha querido decir que suministra, ó echa á ibera 
calor , sino que es el principum tirens , ó primer agente de 
toda combustión, tanto que sin él no puede haberla , y 
esta es propiedad exclusiva y que se ha sostenido hasta el 
d#í mejor que la acidificante. A i a voz carbono pienso que 
se substituirá diamante, y al ácido carbónico adamántico* 

A pesar de lo dicho es una crítica tan juiciosa co- 
mo indulgente, qual se debía esperar del C. Guy ton, pues 
ha pisado por alto los demás yerros míos, que me pro* 
pongo corregir ahora junto con los de la época en que es- 
cribí, pues en electo una obra de estas necesita cada diez 
anos de cutera reforma: las análisis délos fósiles suplico 
que se corrijan por mi traducción de las tablas de Kárs- 
ten , y en esta atención solo anotaré las que tengan algo 
de particular, 

i ; ág. 11. del prólogo lid. 5. adherencia de los fósiles , que es 
¿a atracción en el cántacto de ¡as partículas de que es- 
tan formados , léase , agregación de los fósiles fundada 
en la atracción de sus moléculas integrantes. 

Lín. 8, adherencia , léase, agregóte ion, 

P«g. UL liíi. 2i. primitivas 7 secundarias, léase, primiti- 
vas y de transición , secundarias ó de capas , de trap. 

f j^g, IV. Un. 5/ Bórrese ó berroqueña, 

Pág. V. Bórrese, el párrafo que empieza: Por loque toea¡ 



pues ya se ha decidí do ¿í uso por oxígeno , óxidos , 
s.ilí;aos &c. 

Tabla i. de los caracteres lín. to. contando d¿ abaxo át~ 

\tht\: soUde$.}\éág&3 dmt Untad. 
X;4íla ^ in. 5 de la colima dte los caracteres genéricos. 

partici llares: io misnu, 
Pág, li & caracteres lín. última: &r g# ^/cr ¿fe azufr: 

itíg&dl-of¡Q de blanco agrisado ^ léase , ftrt melado claro 

wezdíido con alga de gris ceniciento, 
í 1 1 - 9* gf&s azulado , añádase, entre gris de 

p.?rlay violado. 
Pá¿. IV. ta, 18. ad&esim^U&s&i agregación. 
Pag, V¿ lin. 3, !o mismo. 

Lía, eminencias ásperas 7 añádase, j> propia de las 

ti&jfftfs endurecidas. 
Pág. Vi. ííu, 2. lenteja 1 léase , avellana. 
Pag. Vü. lin. 8. adhesión , léase, cohesión. 
Pág. X- iin. 3. te nefrita, leáse, a? basalto. 
Lin. 9. el jaspe aporcelanado , léase, /a piedra ollar. 
Pag, XI. lin. 1, Bórrese: equiláteras reunidas baxo un mis* 

wo ángulo. 

Lín, 4, Bórrese i regulares formando su reunión ángulos 

iguales , pues esto y lo anterior conviene solo á los 

de la geometría. 
Pág. XIL iin. 14. ¿t/j* mezclado de blanco roxizo¿ léase, 

gr¿í £#?rí? mezclado con algo de violado. 
Pág. XIV. lin. 15, Galena compacta , léase , plumbago. 
Luí. 4 de abaxo arriba : sanguina , añádase, 

roxd rft? sangre y gris de acero. 
Pág. XXI; lín, 8. lustre metálico , añádase , prescindiendo de 

este coincide casi con el roxo de ladrillo. 
Lín, 16. carmín , léase,, carmesí. 

Pag. XXIL lín. ir. Bórrese, Solidez. La propiedad* por la 
qual&C, hasta el punto; y léase, Dúctil dad. ¿a pn?- 
piedad, por la qual se pueden hacer cambiar US punios 
de contacto á las partículas de un cuerpo , lin que pier- 
da su cohesión. 



Lín. 16. espato pesado , léase, cobre sulfúreo. 

Pág. XXV, tío. úl-tUm: verde yerba, añádase, obscuro. 

Pik XX VL liíi. 7. de verde manzana y gris amarillento ¿ 

léase , n?u 4/¿0 ¿fe ptfrí/o y de gris. 
Pág. XXVII. lía, 4. exteriores, añádase, nombres fixos 

¿y adecuados, 
PAg. XXÍX. Iíli. xg, J&ífr, léase, 

Lín. 21. Bórrese tíW labrapiedras^ y añádase después de 
/¿z magnesia: ¿a glucina, la itria, la estroncia , y ai 
miembro qtíe sigue substituyase: pero por bailarse 
siempre las tres ultimas combinadas naturalmente con 
una substancia oxigenada, me parece se debrian con- 
tar entre las sales , pues no mudan de naturaleza por 
?m $fr tm puras como las artificiales , y entonces que- 
áarian seis familias para M primara clase. 

Lín. 7, Je almo: añádase después del muriato de mercu- 
rio: á mi me parece mas natural la división por Ln 
bases que por los ácidos , y el <?• Hdúy la ha seguido. 

Lía 3 dj abuxo: dé hierro ó lúpizplomo , léase, que com- 
pre/e ende el lúpizplomo , la antracita y el diamante, 

Pág. XXX, luí. 1. diez y ocleo^ léase , veinte y uno. 

Lín. 4, añádase después de Herschel : el titanio^ el telu- 
rio y el cromo. 

Lín, 6 de abaxo» Podo el párrafo que empieza: Quando se 
hallen pues^ dtbe borrarse, puesto que en el díase arien- 
de á la parte dominante, y no á laque se creía carac* 
terísrica. Los caracteres , que antes se atribuían á las 
partes menos dominantes, como la dureza á la siliza, 
son fkísos, 

Pág. XXXL lín. 8 de nbavo: bórrese todo el periodo que 

eru pieza: La tierra del labrapiedras , y substituyase: 
Stunque combinada la sillza con los álcalis y diluida 
con mucha agua no se precipite CQn los ácidos en exce- 
so según Kfaproth , parece no obstante manifestar mas 
tu natnrcliza terrea une la xergouia^ ¡a anal en no 
habiéndole rusentado se combina bien con ellas dando 
cristales con el sulfúrico y muriático\ mas que laalu* 



mina, la que se disuelve ademas por la vía húmeda em 
los álcalis cáusticos ; mas que la glucina y la itria, que 
se disuelven hasta en los carbonatas alcalinos , y mas 
qué la barita y la estroncia , qm son los álcalis fixos 
nuevos de Fourcroy m Supuesto esto dchria preceder en 
el sistema la familia de la si liza á la de la xergonia. 
Pág. XX XII. Un* 5, Entre las sales colocamos &c. No se ob- 
serva lo que dice este periodo, aunque nada se perdería. 

Pág. XXXIÍL lín. ir. esenciales , añádase: (exceptuando los 
del C. llíiñy tomados de la constancia con que se rewien 
en cada género los diversos cruceros de las hops ) 

Lío* 12. esencial , léase, característico. 

Pág* XXXIV. lín. 7. después de substantivo^ añádase: Los 
itombres de piedras serán femeninos ; los de Combusti* 
bles y minerales mase almos , guarido no sean griegos. 

Pág. r. lía 4 de abaxo: 3,710, añádale, según Alaprotb: 
3,873 de Brisson podrá ser el medio término. 

Lin. 3 de abaxo: bórrese todo el párrafo que empieza: Kla- 
proth, pues la que se creía tierra nueva , era un com- 
puesto de mucha alumina con poca si I iza y algún oxi- 
do de hierro. Véase su análisis posterior en la pág. 23 
de Lis tablas de Kársten. 

Pag. 3. lín. 8 de abaxo: Su lustre interior , léase, Por den- 
tro lustroso de lustre &c. 

Lín. última: 4,700, añidas* , según Wérneri 4,560 será ei 
medio término. 

Pág. 6, lín. 19, que se acerca ya á pesado &c. 

léase 3,5 fiI ? de Brisson será su peso especifico medio. 

Lín. 27, Bórrese todo el párraíb que empieza: No ignora- 
mos , y véase mi nota de la pág. 49 de las tablas de 
Kársten. 

Pág. 10. lín, 7. áebUfro % añádaséí Lo que analizó Richard 
fui probablemente crisoberilo. Véase en las tablas de 
Kársten pág. 35. la análisis de la crisolita. En lugar del 
párrafo siguiente póngase: Al fuego de porcelana según 
fClaprotb metida entre carbón perdió solamente el co- 
lor^y en un crisol de arcilla se volvió verde aeeytuna* 
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Lín. última añádase: peso especifico 3,265. 

Pág. ii. lín. 7. alumina , léase, magnesia, 

Pag, 12. lín, 7 de abaxu: 3,700 es su peso específico, léase, 

4,545 ¿fe Klaproth podrá ser el metLo término. 
Lin. 5. de abaxo : r<|f#£ y pelos , añádase: estado pulidos 

son algo untuosos. 
Rág. 13. lin. 3, Véase en las tablas de Kársten pág. 3 su. 

análisis. 

Pág. 14. lili- 7. Bórrese: a fefáfóf está el prisma &c. hasta 

acabar, pues no es granate, sino chorlo titánico. 
Lín. 10 de abaxo bórrese : que se inclina algo al de üefá 9 

y añádase en la siguiente página al último renglón. 
Pág. 15. Ka- 2. 4,200, añádase, 4,085 de Klaproth puede 

ser el medio termino. 
Lín. 18 añádase: Las 11 partes de cal serian de cal y de 

magnesia. 

Pág. 16. lín. 9 añádase: peso específico 3,5578. 

Pág. 17. Ka; última añádase: el medio termino de las es- 
pinelas es 3,700. 

Pág. 18. lín, 1. Véase su análisis por Vauquelin en las ta- 
blas de Kársten pág. 25. 

Lín. 4. de abaxo: mineral de cobre amarillo , léase, pirita 
sulfúrea. 

Pág. 19: Un. 10. 4,187 , añádase, varía según Wérner de 
3,980 ¿4, 180 el peso específico del zafiro. 

Lín. 14. En . la pág. 25 de las tablas está la análisis del za- 
firo por Klaproth. 

Pág. 21 lín. 2. bórrese, que se acerca á pesado. 

Lín. 3. 3,556, añádase, el primero puede ser el medio ter- 
mino , porque ¿os hay que pesan wénos. 

Lín. 6. En la pag. 25. délas tablas está la análisis de este 
por Vauquelin. Al fuego de porcelana perdió su trans- 
parencia el del Brasil metido entre carbón, como lo 
observó Klaproth, 

Lin. 20. la Grecia, léase, el Asia menor. 

Pag. 22. Im. 20. En la pág. 5* de las tablas está su análisis 
por Klaproth. Según este celebre autor se fundió im- 
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perfectamente metida entre carbón al luego de poro 
lana , volviéndose de color verde sucio y opaca, y con 
virtiéndose en vidrio blanco verdoso claro en un cri- 
sol de arcilla. 

Pág. 23. lin. 2 bórrese fino por ser una especie de esme- 
ralda. 

Lín. 23 bórrese: poco. 

Pág. 24. lín, 13. El berilo tiene 16 por 100 de glucina se- 
gún Vauquelin. 

Pág. 25. lín. 12. poco pesado, añádase, peso especifico 3,530 
según Klaprotb. 

Pág. 26. lin. 11 de abaxo: que se acerca a pesado, léase, 
3,500 puede ser el viedio término. 

Lín. 8 de abaxo. Esta análisis es la verdadera : Kársten en 
sus tablas hizo centesimos los 16 enteros de hierro, y 
yo lo copié así también. 

Pág. 27. lin. 1. eléctrico, léase , fino. 

Pag. 28. lin. 9. menos , léase , mas. 

Líií. 11. 3,2QO, léase, de la roxa 3,089, de la azul 3,130 
según Brisson: este será el medio termino. 

Liri, 14. el 75 o , léase, entre 30° y 8ó°i 

Lín. 14. y 15. por un extremo y los repele por el otro, añá- 
dase, esto se ka de entender de los cuerpos que tienen 
ya alguna electricidad, pues en su estado natural los 
atrae indistintamente por entrambos. 

Lín. 15. al enfriarse , léase, aumentando el calor mas de lo 
que basta para que dexe de atraer , parece según Hauy 
que &c. 

Pag. 32. Un. 19. La pág. 11 de las tablas contiene la aná- 
lisis de Rose, 

Pág. 33, lín; 6 de abaxo: sencillas, añádase, apuntadas 

con seis caras. 
Pág. 34. Un. 9 de abaxo séx tiple , léase , triple. 
Lín. 8 da abaxo de las caras del apuntamiento, léase, de 

las caras alternas de los apuntamientos. 
Pág. 35. lin. 1. Qjuandü sus fragmentos son paralelos &c. 

léase, guando se mira por ex.: la caoeza de un aijiler 
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por una cara de apuntamiento y la opuesta del prisma^ 
ó si es un fragmmto^quando la cara artificial por don- 
de se mira, no es perpendicular ül exe ael tris tul , en 
cuyo caso hay simple refracción. 

Lín. 9 do abaxo bórrese: - boy que sabemos &c, y en su lu- 
gar léase :y el quarzo fundido con álcali puro da mu- 
cho gas carboneo según Lametherie. 

Pág. 36. luí. 2 de abaxo: de su grueso, léase, del apunta- 
míenlo, 

Pág. 37. lin. 15. es bastante, léase, se acerca algo á 
Lia. 4 de la nota bórrese: y por lo mismo impropios. Son 

el quarzo romboidal de la pág. 10 de las tablas de 

Kársten. 

Lín. última añádase: Merece aquí un lugar el quarzo reti- 
cular muy fino, que halló el Sr. Barón de Buvnbuldt en 
Guanaxuato , y cuyas redes forwau celdillas curvas. 
Los filamentos solitarios ad 'he rentes en las cavidades 
son poco flexibles elásticamente. 
-Pág. 38. lía. 10. montanas de capas , añádase y esto se en- 
tiende de los cristales que hay por ex. en las capas de 
yeso, pues sino todos saben que el quarzo es parte prin- 
cipal de la mezcla de la arenisca, que es roca de capas. 

Lía, 5 de abaxo : con seis caras , añádase , y en pirámides 
bexágonas. 

Pág. 40. itn. 6. característico, añádase poco pesada-, 2,683 
parece el medio término. 

Lín, 13. La segunda edición de las tablas de Kársten trae 
esta análisis en ht especie escamosa , pero en la tercera 
está en la concoidea. 

Pág, 42. lín, 2, poco pesado, añádase, peso específico 2,594. 

Lín. 13. luz fosfórica, añádase , como los peaazos de quar- 
zo y de crtstal de roca. 

Lín. 15. Véase la análisis de Klaproth en la pág. 13 de las 
tablas. 

Pág. 43. Un. 6 de abaxo; sumo grado, añádase, dura, agria, 

quebradiza , poco pesada m 7 peso especipeo, 2,615. 
Pág. 45. lín. 6. poco pesada, añádase^ peso específico 23613, 
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Pág. 46. lín. 6 de ahaxo : poco pesado , añádase, peso espe- 
cifico 2,633 *egun Blumenbach* 

Pag. 47. lín. 20 poco pesada, añádase, pes o especifico 3,250 
segun Klaprotb. 

Pag. 49. líii, 7. Añádase: poco pesada , peso específico 2,QZo 
según Grosz. 

Pág. 51. lín. 3. piedra espumosa, añádase, o jaspe y piedra 
porfidosa de Sonneschmid , citada en la pág. 92 de las 
tablas, la qual no se hincha ai soplete: lo mismo digo 
de los granos lin. 14, y pag. siguiente Ittfc 21. 

Pág. 53. lm. 19. Véase en la pag. 17 de las labias su aná- 
lisis , y en la 16 la nota 24 de la obsidiana. 

Lín. 3 de abaxo: piedra espumosa , añádase, {piedra aper- 
lada en forma de pómez de Esmark ) 

Pág. 54. lín. 19. poco Mótil , léase, agria y muy agria, muy 
árida, poco resistente y ligera? peso especifico medio 
entre las mas y menos porosas 1,884: las que be proba- 
do al fuego kan perdido 1 1 por 100 de su peso. 

Pág. 55. lín. 3 de abaxo: 2,666, léase, medio entre todos 
los que se le asignan 2,844. 

Bórrese la nota , pues el asterias es mas probablemente la 
piedra de luna ó adularía. 

Pág. 57. lín. 7. poco pesada, añádase, peso específico de la 
del Cabo 2,696; de la de Francia 2,609. 

Pág. 58. lín. 21. Lá análisis de Pelk üer es de la zeolita ha- 
rinosa s*wgun Kársten, y la que cito de Meyer en la es- 
triada es de la fibrosa. 

Pág. 59. lín. 17. Añádase: entre poco pesada y ligera; peso 
especifico 2,0833. 

Pag. 60. lín. 8. y en lo demás conviene con la anterior, léa- 
se , poco pesada > peso especifico 2,5. 

Lín. n de abaxo añádase: entre ligera y poco pesada j peso 
específico 2 casi según Hauy. 

Lín. 4 de abaxo. Ni todas las zeolitas &c. Véase mi nota 
á la pág. 19 de las tablas de Kársten. 

Pág. 61. Ha 14. poco pesada, añádase, peso esp. 2,353. 

Pág. 62. lín. i. acercándose á pesado , léase, peso especifico 
de 2,767 á 2,945. 
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Líil. ^mineral de cobre amarillo^ léase pirita sulfúrea, 
hin. 5. Bórrese el párrafo que empieza: Consta^ y substi- 
tuyase la análisis de Klaproth en las tablas pág. 2 1. Se- 
gún el mismo autor el vidrio que da metido entre car- 
bón al fuego de porcelana es gris y trasluciente J y en 
crisol de arcilla negro, y entrambos sacan granitos de 



2,4684,^*20 24,6, como puso D. Cristiano Herrgen 
sin reparar que er& equivocación de W idenmann t 
Lín. g de abaxo bórrese : No contiene nada hasta el fin , y 
véase su análisis pág. 19 de las tablas. Es muy singular 
que teniendo esta piedra mas de un quinto de su pe- 
so de potasa, con lo restante de siliza y alumina, sea 
con todo infusible, 
Pág. 63, lin. 4 de abaxo: se acerca a pesada , léase, peso 
específico de la del Vesubio 3,420 ; de ¿a de S iberia de 
3,365 á 3,390 Según Klaproth. 
Pág, 66. lin. 8, Véase la nota 41. pág. 29 de las tablas de 
Kársten. 

Lín. g de abaxo: lengua , añádase, resollando sobre ella 
huele mucho á arcilla*, forma pasta tenaz con poca agua. 

Lín. 4 de abaxo: ligera , léase , poco pesada. 

Pág. 69. lín. 12. poco pesado^ añádase, peso específico 2,564. 

Lín. 2 de abaxo añádase: peso específico 2,816. 

Pág. 71. lín. 16. poco pesado , añádase, 2,691 de Blumen- 
bach será el medio término. 

Pá^. 72. lín. 12. Entre ligero y poco pesado^ léase, Poco pe- 
sado que pasa á ligero. 

Lín. 13. 2,46, léase , 2,1 14, 

Pág. 73. lín. 8. Poco pesado que pasM á ligero^ léase, Entre 
ligero y poco pesado ; peso especifico según Klaproth de 
1,958 á 2,075. 

Luí. 13. Ya no se puede dudar como concluye este párra- 
fo, pues la duda era fruto del crédito que se daba á los 
caracteres de las familias. Se pensaba que la dureza era 
siempre carácter de la siliza dominante; pero el opa- 



hierro en la superficie. 
Lín. 7 de abaxo: y llega ca 




i á serlo , léase , peso específico 
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lo con tanta siliza no pasa de semiduro, y ¿1 zafiro que 
es muy duro no tiene un átomo siquiera. Lo mismo 
digo de la pág. siguiente Un. 17. 

Ahora parece que se da en el extremo opuesto de afumar 
( como cu el núm. 21 de los Anales de Ciencias natu- 
rales pág. 325. lín. 6 ) que no siempre una »¿isma é&pe- 
Cié y cantidad ( número y proporción ) de partes cons- 
titutivas producen unos caracteres iguales. Si asi fue- 
se, á Sibs Orictognosia. Mas por fortuna las par* 
tes esenciales de un trisittO compuesto deben atraer- 
se del mismo modo, y producir la misma figura y colo- 
cación de moléculas, y los mismos caracteres: solo las 
accidentales interponiéndole entre las otras ocasÍQna- 
rán las variedades. 

T\:g. 75. fin, 22. Bórrese este párrafo, puesto que Kársten 
ÍOS coloca con mas razón en la siliza. 

Pág. 76. lío. 16. que se acerca á ligera, léase, ppSQ especí- 
fico 2,314 según Blumenbach. 

Lín. 5 de abaxo bórrese: aunque rara vez¡ como en el pór- 
fido verde antiguo , porque el feldespato de este cree 
Wérner ser el compacto. 

Pág. 78. lín. U que se acerca á ligero, léase, 2,594 será 
el termino medio para todos los feldespatos. 

Lín. 4. Sin embargo también , añádase, se encuentra. 

Lfil. 6. en vetas, añádase, como en Ellbogen junto al EgBT. 

Lin. 12. Véase la nota 25 de las tablas: lo mismo en la 
pág. So. lin. 5 de abaxo. 

Pág. 70. lín. 7. poco pesado , añádase, peso especifico de 
2,609 a 2,666. 

Lín. 5 de abaxo : común, añádase , 2,672 de Á'irwan es el 
H¡ edio termino. 

Pág. 80. lin. 13 de abaxo. En lo demás conviene con el, lea- 
scj Poco pesada? 2,558 de Hattchet viene á ser el me- 
dio termino. 

Lín. 10 de abaxo: reflexos , léase, tornasoles. 

Pág. 81. lín. 12 de abaxo: Poco pesada, añádase, su peso 
específico vana según Gmelin de 2,^0 á 3,500. 
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Luí. 9 de abaxo : de capas , léase, de transición y de capas. 

Pag. 82. Lía 1.5. pizarra, léase , arcilla apizarrada. 

Pag. 83. lia 13. póngase Blanda ántes de Ppcp agria. 

Pág. 84. lin. 7. rf/^a desigual, léase , fflgtfft Widenmann des- 
igual de grano fino que pasa á la de escamas pequeñas : 
fragmentos algo agudos : poco trasluciente en los bor- 
des: se mi Jura que pasa d durai*): agria: se pega poco á 
¡a lengua: árida: se asemeja en general á la caliza com- 
pacta} pero humedeciéndola, ó resollando sobre ella da 
mucho olor arcilloso. Al fuego se pone roxiza. 

Pág. 87. lía. 11. poco pesada, añádase, 2,791 parece ser el 
medio término. 

Lin. 13. en vetas , añádase , modernas. 

Lín. 21 y 22. parece son un medio entre mica y esteatita , 
léase , son la pinta descrita en la nota 39 de la pág. 28 
de las tablas de Karst en. 

Pág. 89. lia 24. de lustre de nácar , léase, de lustre de vi- 
drio, que se acerca algo al de nácar. 

Pág. 90. luí. 5. pesado , añádase , peso especifico de 3,600 á 
3,880 según Kirwan. 

X^ág. 92. lín. 8, rectos , léase, obliquos ; si no sería género 
diverso, y añádase: fragmentos muchas veces romboi- 
dales j raspadura blanca agrisada. 

Lín. 10. quebradiza r , añádase, poco pesada', peso específica 
3? 2 S según Haúy. 

Pág. 93. lín. 20. Añádase: las variedades t?ia 0 s duras algo 
resistentes. 

Pág. 98. lín. 4. en los bordes , añádase , ú opaca : árida y 
iis pera. Véase su análisis en las tablas pág. 17. 

Lía 5. flotante, añádase , peso especifico según Bom 0,914. 

Pág. 102. lín. 4. poco pesada, añádase, pes. esp. 2,790 según 
Hauy. 

Lín. o. quizá se pudiera?* hacer varias especies, léase, has- 
ta tres géneros se han hecho ¿e la Sa:cona, de la Ingle- 
sa y de la de China. Véase la nota 44 pág. 32 de las 
tablas de Kársten. 

Pág 103, lía. 14. serpent ina, léase, esteatita algo endurecí- 
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